ШЇ III 


soj 0005700 


ав 
QO 
>i 
Z 
z 
< 
ы 
O 
а 
E 
O 
< 
N 
Q 
25 
N 
z 


RZECZY KOPALNYCH, 
OSOBLIWIE ZDATNIEYSZYCH, 
SZUKANIE, POZNANIE, 

I ZAZYCIE 


ОО METĘ 
O KAMIENIACH W POWSZECHNOŚCI, 


О KLEYNOTACH, KRUSZCACH, ICH KOPANIU; 
I O GORNICTWIE, 
Z FIGURAMI. 
PRZEZ 
X KOR Z YS АТ O P A KLUKA 


(KANONIKA BRZESKIEGO, DZIEKANA DROHICKIEGO o 
PROBOSZCZA GIECHANOWIECKIEGO. 


w WARSZAWIE, Roku 1782. 


moz -e 


w Drukarni Jego Krolewskiey Mci i Rzeczyplitey 
u XX. Schol: Piar, 


— — —— s — 


ЕА —— ма mind А — 5 


а 


Or лү, 


«у; 


/ s P 
Udana 


72 9-7 


— 


e 


79 
| 
19 
ү 
N 
{ 
| 
b 


RAE G BS VILER 
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O Kamieniach > = A т, 


ROZD: I. Wiadomości powszechne o 
Kamieniach - - 22 
6. 1. Co są Kamienie? - tamże, 
2. Jak się staią Kamienie, i o niekto- 
tych ich własnościach -= = 6. 
6. 3. O Podziale Kamieni ~ = 12. 
ROZD: il. O Kleynotach BGA 
stych - - 21. 
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6. 3. O Kwarcu przeyzroczystym = _ 57. 
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nych - = A 69. 
1. О Marmurach - - tamże, 
„OW apiennych Кащірлівећ 73%. 
2: O Trasie  - = = 77: 
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mieniu - - ~ - 
8. R» Olowku, Кшз i Krzemie- 
2 z 87» 
9. "о Mydleścu, Lawecie, Słoninni- 
ku i Se rpentynie =: - 83. 
то. O Talku, Szkle moskiewskim, Braun- 
sztynie i Magnesie - - 90: 


ROZD: VII. O Rożnych Kamieniach 
роп czych = - 
%. í. O Niektorych Kamier niach wapni- 
Tay ch = - AA = tamże, 
е АТ gipsowych - 94. 
6. — gliniasty ch ~ 96. 


$. 4. O Kamieniach szklannych = 97. 
ГЕД: mięszanych - - 99. 
ROZD: III. O Kamieniach składa- 
nych 3 - тот: 
6. 1. О Opokach i Skafach - tamże, 
$. 2. O pospolitych polowych Kamie- 
niach - = > Е 103. 
ROZD: IX. O Rzeczach zkamienia- 
łych > = И е2 
1, O Rzeczach właściwie zkamienia- 
с < = = = zamze, 
— kamieniem pokrytych 2112, 
fytfoczeniach kamiennych AI4. 
rzyskach kamiennych = 116. 
bliwościach Kopalnych 118.4 
amieniach w Roślinach lub 
Zwi ac - 121. 
REGESTR Części = 125. 
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О. Kruszcach i = Я 


ROZD: I. O Kruszcach i Metalach w ро- 
wszechności 7 = 134. 
$. т. Metale wielorakie są, i iąkie? tan 
$. 2. Kruszce co są ? - - r37. 
$. 3. O Narzędziach do topienia Krusz- 
cow ` - = mi = 
ROZD: II. O Złocie = - 
„ Wřasności Zfota - 
Kruszce Zfota - 
. Doświadczanie Kruszcow Złotych 
i vadzenie Złota К 
foto. nayduie, i do cze- 
zażywa ? 
$. 5. Proba, albo czystość i pomię- 
szanie Zfota 2 Е š 
$. 6. O Platynie, albo Zfocie białym 
ROZD: 


ROZD: III, О Srebrze 159. 
r, Wfasności Srebra 160. 
2. Kruszce Srebr: 161. 
3. Doświadczanie Kruszcow Sre- 
brnych, i wyprowadzenie Srebra 167. 
$. 4. Gdzie się Srebrd nayduie, i doj 
czego się zażywa ? = - LZ r, 
$. y. Proby Srebra - 174 
ROZD: ТУ, O Miedzi - 176. 
$. т. Własności Miedzi - - 177. 
$. 2. Kruszce Miedzi - - 179. 
$. 3. Doświadczanie Kruszcow miedzia- 
nych, i wy prowadzenie Miedzi 183a 
$. 4. Gdzie się Miedź nayduie , i do 
czego się zażywa. - А, 196. 
rates K: О Cynie 189. 
1. Wfasności Супу tamže, 
2. -Kruszce Супу - - = 191. 
3. Doświadczanie Kruszcow Cyno-  . 
wych, i wyprowadzenie Cyny 193, 
$. 4. Gdzie się Cyna nayduie, i do 
Czego się zażywa? - - 


ROZD: FI, O Ofowiu - 


$. 1. Własności Ołowiu 
$. 2. Kruszce Ofowiu - 
$. 3. Doświadczanie Kruszcow Ofo- 
wianych, i wy prowadzenie Ofowiu 
6. 4. Gdzie się Ofow nayduie, i do 
czego się zażywa 2 - - 
ROZD: TIRE ЖАДОО pa 
W fasności Zelaza - 
. Kruszce, albo Rudy Zelaza 
Doświadczakie Kruszcow 
znych, i wyprowadzenie Zelaza 
6. 4. Gdzie się Zelazo nayduie;, i do, 
à czego się zażywa ? = 
ROZD: PIII, "O.Pułmetalach + 
$. 1..О Pułmetalach w powszechno- 
ści б, >! = 
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О Kopaxniu, Dobywawiu, Topieniu 90 


Kruszcow i o Gornictwie 257. 


ROZD: I. O Szukaniu Kruszcow 258. 
$. 1. О poznaniu Okolicy , w ktorey 
się Kruszce szukać maią - tamże, 
$. 2. Jakiemi drogami pożyteczn 1a -Ko- 
palnia odkryć się może 
ROZD: II. O Kopaniu Kopalni - 
$. 1. O Oknach i Szachtach - 
$. 2. © Кореш O WE Go- 
ry 266. 
$. 3. O Zprowadzeniu i wy PEN ER A 
niu wod z Kop 


$. 4, O W prowa aveni u pog ziemię 
owietrza - 271. 


ROZD: JII. О Dobywaniu u Kruszcow 273. 
$. 1. Jak się Kruszce pod zięmią cią- 

gną - - - - 274. 

6. 2. O'Kopaniu Kruszcow - 278» 
$. 3. O Dobywaniu Kruszcow nad zie- 

mię - - - - 279. 
ROZD: IV, O Ludziach do Kopalni ро- 
trzebnych, i Porządku gorni- 

czy m > = - 2 SI, 

$. т. О Kompanii albo Towarzystwie tamže, 
ce 2. O Urzędnikach i Robotnikach g gor- 

niczych - - -= - 284. 
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$. 3. O Robotach w, Kopalni - 289 

6. 4. O Prawach i Woinošciach gor- 
niczych - =- - - 291. 
ROZD: V. O Topieniu Kruszcow 294. 

$. 1. O Tiuczeniu i pfawieniu Krusz- 
cow - = = - 295. 
2. O Pizepalaniu Kruszcow = +297. 
‚ 3. O Topieniu Kruszcow - 300, 

б. 4. Nieco w szczegulności © wyta= 
pianiu Metalow - - 303. 

Przydatek, Wykład niektorych słow Metal- 
lurgicznych - - - 307. 
REGESTR Części III. - - 310, 
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O Rzeczach przez sztukę robionych % 
Rzeczy Kopalnych - 314, 
TABELLA I. II, 
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т. 

"Гом ten II. i ostatni о Rzeczach 
Kopalnych , podług przyrzecze- 
nia w Tomie I. uczynionego, 
będzie w sobie. zawierał o Ka- 
mieniach , Kruszcach , 1 innych 
wiadomościach do Rzeczy Kopalnych ściągaą- 
cych się. Część ta L poświęca się Kamieniom 
i Rzeczom zkamieniałym ; ktora iakim poydzie 
porządkiem , następuiące po sobie pokażą Roz- 
działy. 


TOM Л. A ROZ- 


KAMIENIE 
ROZDZIA RSI 


Wiadomości powszechne o Kamieniach, 


2. Bym szczegulnieyszemu opisaniu Катіе= 

ni dość licznych więcey zostawił miey- 
sca: nie zabawię się tu w powszechności, tyl- 
ko nad tym, co są Kamienie ? iako się staią ? 
1 iako się podzielić mogą. 


SONET. 
Со sg Kamienie P 


3. Maig słuszne przyczyny Mineralogisto= 
wie , przynaymniey niektórzy , Kamieni nie od- 
łączać od Klassy Ziem, lecz mieścić w ie- 
dneyże : mam i ia mniemam słuszną przyczynę, 
osobno one opisywać. Оп: idą ścisłym po- 
rządkiem przyrodzenia: a ia się stosuię do za» 
życia. 

4. Mineralogistow usprawiedliwia to, że 
Kamień nie czym innym iest, tylko ziemią, 
do- Kamienney twardości zkamieniałą. . Wszy- 
stkie bowiem Kamienie są złożone , albo z gli- 
пу, albo z wapna, albo z piasku, albo inney 
iakiey ziemi, maiąc tylko nieco przymięsza- 
nego co innego : niektore się znowu idwnie w 
swoią Ziemię obracaią :.a zatym nie то2піз się 
od Ziem istotnie. - Wszakże wapienne: Kamie- 
nie upalone, obracaią się w ziemię wapienną + 
a glina w Kamień ceglany. 
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5. To im przyznawszy , ia przecięż w 
przedsięwzięciu moim bardzobym pomięszał , 
gdybym Kamieni od Ziem nie oddzielił. Al. 
bożby to bowiem wielu z moich Czytelnikow 
nie zamięszało, nie wchodzącyjch w tę iednako- 
wość , gdyby IKamieni między Ziemie pomięsza- 
nych szukać mieli? alboż nie daleko inne przy- 
naymniey po większey części Kamieni iest za» 
życie , od zażycia ziemi? alboź i dotąd nie są 
ieszcze Kamienie , osobliwie ktore się z płyn- 
ney stały materyi, o ktorych nie wiadomo ; 
z iakiey się składają ziemi ? Gospodarz Ziemię 
ma za Ziemię, a Kamień za Kamień: ia też 
nie dla Mineralogistow piszę, lecz dla tych, 
ktorzy chcą znać rożne zażycie Kamieni. 
Kamienie w iedneyże mieścić Klassie z 
Ziemiami, wypadaią na to fundamenta z Chi- 


14 z Р p + RE P М + ni 
mii, ktora się nie ogląda na okoliczności przy- 
padkowe, naprzykład, że kamienie są twarde: 


lecz bardziey uważa złożenie cząstek wewnę- 
trznych 3 istotnych , i ztąd wypadaiących wła- 
Sności. Ja chimicznie w te rzeczy się nie wdaię: 
piszę zmierzając do zażycia bardziey pospolit- 
szego , i słusznie od Ziem oddzieliłem Kamie- 
nie. Wszakże chociażbym nie miał ińnych 
usprawiedliwiaiących przyczyn , dosyć mi na 
tym, że mam Mota oddzielaiących Kamie- 
nie i samych wielkich Mineralogistow „ iako w 
Tomie I. Części I. od Nro, 22. wyczytać można. 

Przystąpmy iuź do tego, co są Kamienie? 
abyśmy xożnicę ich poznali od innych Rzeczy 

А» Ко- 
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Kopalnych. Odpowiedź na to nie może być 
iaśnieysza, nad wyliczenie własności Kamieni. 
Kamienie są ciała: зто. Twarde, i w cząstkach 
swoich mocno zkupione. 24%. Nie łatwie mo- 
gą być w palcach roztarte, nożem skrobane, 
a niektorych i stal się chwytać niechce. 3/0, 
53 kruche , i naprzykład młotem uderzone nie 
płaszczą się , ale się w rożne sztuczki rozlatu- 
ią. 410. W wodzie się nie rozsypuią. Rozbie- 
rzemy nieco iaśniey te własności. : 

8. Kamienie są twarde , 1 w cząstkach swo- 
ich mocno zkupione : tym się то2піз od ztware 
dniałey tylko ziemi. Weźmiesz naprzykład gli- 
nę ztwardniałą w palce, a poczuiesz w niey 
ieszcze iakążkolwiek miękkość: lecz wziąwszy 
prawdziwy kamień z cząstek gliny złożony , 
nie rownie inną poznasz twardość. Albo uderz 
żelazem о glinę tylko zpieczoną , a uznasz 


dla miękkości uderzenia głuchość : uderz o ka- 


mień, a nie rownie inny naydziesz opor. 

9. Ta zaś Kamieni twardość podług Wal- 
leryusza na pięć stopni podzielona być może, 
Jednę są kruche, ktore uderzonę na grube 
cząstki rozsypią się: takie są niektore piasko= 
we, i owe, ktore są niby w pierwszym Sto” 
pniu kamieniałości. Drugie są cwarde , ktore 
się wprawdzie nie rozsypuią , ale się przecięź 
stalą, i żelazem obrabiać daią : iąko Marmury , 
Osły, бс. Frzecie są twardsze , do ktorych 
obrabiania potrzeba dobrze. hartowney stali , па- 
przykład Turkus Ge. Czwarte bardzo twarde, 

kto- 
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ktorych się Żadna stal nie czepia, ale się tyl. 
ko Szmerglem ocieraią: iako Krzemienie, Ja- 
spisy, i niektore kleynotowe. Piąte są nad- 
zwyczayney twardości, ktore się szczegulnie 
tylko własnym swym proszkiem trzeć daią : ia- 
ko Dyament, Rubiń, 


то. Daley ieszcze, Kamienie nie łatwie w 
palcach mogą być roztarte, nożem skrobane, a 
niektorych i stal się chwytąć niechce. Nato 
iuż się napisało w poprzedzaiących liczbach : 
przydam tu tylko, że więc Kreda nie iest ka- 
mieniem , kiedy się nożem Skrobać daie. 

11. Mowiłem, że Kamienie są kruche , i 
naprzykład młotem udeczone nie płaszczą się, 
ale się na grube cząstki rozsypuią. Nie da- 
dzą się bowiem Kamienie tak młotem rozcią- 
габ , iak Metale , lecz gdy uderzenie tak będzie 
gwałtowne, że się związłość ich cząstek na- 
ruszy , podług większey , lub mnieyszey gwał- 
towności uderzenia, i mnieyszey, lub większey 
związłości cząstek, na mnieysze, lub większe 
rozsypuią się części., Niektore rozsypuiąc się 
kształt pewny zachowulą , iako się przy gatun= 
kach namieni. 


12. Nakoniec Kamienie się w wodzie nie 
+ozpływaią. Niech bowiem Kamień јак naydłu- 
żey leży w wodzie , przecięż naymniey twar- 
dości śwoiey nie odmieni: Owszem ieżeli bę- 
dzie czysty, to iest: ieżeli powierzchność ie- 
go nie będzie miała na sobie rzeczy w wodzie 


А з się 
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się tozpuszczaiących; Kamień i po długim cza” 
sie wody naymniey nie zamąci. 


6. +2: 


Jak się staią Kamienie ? 3 o niektorych ich 
własnościach. 


13. Mowiło się w poprzedzaiącym Paragra- 
fie, że się wszystkie Kamienie stalą z ziemi: 
iedne widocznie skład swoy z ziemi okazuią, 
jako pospolite : drugie zaś wnosić każą , że 
maia. ziemię , lubo nieznaiomą, z iakoweyś płyn- 
ności osiadłą , jako ptzeyzroczyste. Są bowiem 
Kamienie , ktore ztwardniały z skupienia tęgich 
cząstek, iak naprzykład piaskowe : są ktore się 
stały z materyi ріуппеу-, iak naprzykład куге» 
mienie. Z tym wszystkim lubo ziemia iest nay- 
głownieyszą materyą Kamieni, nie iest prze- 
cięż sama : w tey bowiem mieszaninie rożnym 
względem są przymięszane inne rzeczy. Rzad- 
ko ktory Kamień iest bez przymięszania iakie- 
go Metalu, a osobliwie żelaza : żaden nie iest 
bez przymięszania soli. 

14. Cząstek naydrobnieyszych zkupienia 
w Kamieniach , nie łatwo widziane być mogą: 
na iednych tylko niektorych piaskowych, ziar- 
na piasku widzieć się daią. Со się tycze zaś 
składu grubszego , ten częstokroć bardzo iest 
znaczny. Tak są iedne , ktore widocznie oka- 
zuią, że są niby z Tablic złożone; ktore teź 

ieże- 
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jeżeli się w tablice łupać daią, zowią się u 
Niemcow Schiefer, my możemy nazwać Łzpka- 
n:i. Drugie składaią się niby z drobnych listkow. 
Trzecie zdają się być niby krzyształowe, albo 
solne , z bardzo cienkich istkow złożone : te u 
Niemcow zowią się Spztbe, niech u nas będą 
Szpatami. І tak daley. Ма tym mieyscu ostrze- 
gam, że kiedy Niemcy naytroskliwsi o Rze- 
czy Kopalne, naybardziey się około nich roz- 
prali: i ia też tak o Kamieniach , iako i daley 
o Kruszcach pisząc, wszędzie Niemieckie przy- 
piszę nazwiska, a gdzie Polskiego nie dosta- 
wać będzie , Niemieckie na Polskie przerobię. 

15. Co cząstki ziemi tak wiąże , -że się 
twardym staią Kamieniem, albo iak się staią 
Kamienie ? Byli, i są niektorzy tego mniemania, 
Że iest w przyrodzeniu nieiakiś sok kamienny 
wiążący: niektorzy go wcale za osobny chcie- 
li poczytać Element , i byli tego mniemania, 
że się nietylko nayduie w ziemi, w wodzie, 
ale nawet na powietrzu , 1 w naysubtelnieyszey 
parze.  Ztąd urosły owe baieczne Dzicie, że 
w Afyce całe Miasto Bzdobło z ludźmi w kamień 
obrocić się miało: że w Ameryce znaczna li= 
czba Woyska Hiszpańskiego kamieniem się 8їа= 
ła. Ge. 

16. Może do tego soku uciekać się będzie 
pobudką , że kamienie wapienne w ogniu upa- 
lone, w ziemię się razsypuią > ale za to gliną 
w ogniu upalona , kamieniem sie stale. Pra- 
wda, że się Drzewa , Koście, i inne rzeczy 

w Ka- 
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w Kamień obrocone , nie łatwo poymnią bez 
soku kamiennego , leszcze się przecięż bez nie- 
go obeydzie. 

17. Wątpić bowiem o tym nie bardzo md- 
2па , że cząstki naymnieysze ziemi wielką ma- 
ią moc wzaiemnie siebie pociągania: (wim at- 
tractówam) do poki więc maig przegrodę iaką 
pociąganiu przeszkadzaiącą , naprzykład powie- 
trze, wodę, lub co innego, do poty rozsy- 
puią się, i są ziemią: gdy zaś te przeszkody 
ustąpią , cząstki 516 wzatemnie czepiają , 1 czy- 
nią Kamień. 2234 łatwo odpowiedzieć można; 
dla czego niektore kamienie są twardsze, a nie- 
ktore kruchsze? Im bowiem iednostaynieysza, 
czyścieysza iest ziemia , i cząstki iey bardziey 
się zbliżaiy w drobności do cząstek pierwiast- 
kowych, tym twardszy się z nich wiąże Ka- 
mień. Kamienie piaskowe niektore są kruche, 
bo ziarna piasku iuż dalekie od pierwiastko- 
wych cząstek, ściśle się z sobą wiązać nie 
mogą. 
18. Со siętycze Drzewa, Kości Oc: zka- 
mieniałych ; te naypierwey obracać się muszą 
w ziemię : ziemia dopiero obraca się w Kamień. 
Że zaś wody niektore rzeczy w Kamień obra- 
calą, albo skorką kamienną powlekaią, ztąd 
się dziele: każda prawie woda ma w, sobie 
przymięszaną ziemię , ale ta ziemia nie w ka- 
żdey wodzie iest sposobna do tak ścisłego 
wiązania się : gdzie zaś ta iest sposobność, czą- 
stki ziemi osiadaiące wiążą się, i kamienieią. 

19. 
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19. Wypaść tu może pytanie, czyli Ka- 
mienie są razem z ziemią stworzone , czyli się 
potym stały ? Jeżeli mam mowić, iak mi się zda- 
je, mniemam, Ze Kamienie są poźnieysze od 
stworzenia ziemi. Ziemia bowiem iest nieiaką 
Matką Kamieni, pierwey więc od Kamieni być 
musiała. Ziemia stworzona miała być bardzo 
urodzayną ; lecz gdy dla przestępstwa człowie- 
ka zostawił ią Bog przyrodzonym przypad, 
кот, przez coby się iey urodzayność umniey- 
szyła, zaczęły się stawać i Kamienie , iako rze- 
czy do urodzayności nie pomagaiące : na Ka- 
mieniach bowiem albo się nie rodzą , albo ni- 
kczemnie rodzą Rośliny. Do tego , pierwiast- 
kowa ziemia pewnie nie była tak pomięszana, 
iak ią pospolicie w Kamieniach widziemy : i 
niektore Kamienie, osobliwie ktore kiedyś płyn- 
ne były, iako Krzemienie, zamykaią częstokroć 
w sobie rzeczy poźnieysze, naprzykład Mu- 
chy 2 Śr. 

20. Z tym wszystkim przeczyć nie można, 
aby. owe ogromne Opoki , nie miały się poczy- 
пас wktotće po stworzeniu ziemi. Podobnież 


i о tym wątpić nie można, aby się 1 ро dziś 
dzień nie stawały.  Namieniaią Dzieie Akade- 
т Paryskiey na Rok 1738. że w Bewy pod 


St. Aignan Kopalnia Krzemieni gdy Się wypro- 
2пі, zasypuią ig: a po nielakim czasie 2по- 
wu pełna iest krzemieni. Za świadectwem 
P Abbe Samy naleziono w Rzymie w pośrzodku 
Kolumny Marmurowey , cztery znaczne żelazne 
1nstru- 
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instrumenta , ‘niegdys do dobywania marmuru 


s н | z A . 
uzywane. Za świadectwem Байда gdzie we 


Włoszech przed sto lat głębokie-marmurow by- 
ły Kopalnie, teraz podobnym kamieniem te 
пісуѕса rowno zarosły. 

21. A kiedy się nowe Kamienie staią, i ni. 
by rodzą , wątpić nie można, aby się nie mia- 
ły powięksżać, i niby rosnąć. To zaś powię- 
kszanie ich state się przez osiadanie coraz wię- 
cey cząstek na powierzchowności ich. De 
Monconys upewnia , że włożył Kamień w bu- 
telkę , po kilku leciech , nie mogł go dobyć tą' 
samą szyłą z butelki Kto chcę, niech odwa- 
ży iaki polowy kamień, i zostawi go na po- 
lu: a po kilku leciech naydzie ciężar iego po- 
mnożony. 

22. W reszcie , iako żadna rzecz nie iest 
wieczysta, tak ani Kamienie. . Z ziemi Się sta- 
ią, 1 w ziemię Się rozsypuią, iedne prędzey , 
drugie ро2п1еу : iedne znacznie, drugie nie- 
znacznie: podług ściślęyszego, i słabszego ich 
związku , oraz podług przyczyn rozwalniaią- 
cych , naprzykład w powietrzu , cieple, Gr. 


2g. Przed dokończeniem tego Paragrafu , 
namienię tylko ieszcze o niektorych okoli- 
cznościach, ktore na kamieniach widziemy. Są 
farbowane: są przeyztoczyste : są dęte: qie- 
ktore w sobie zamykają Ziemię, Wodę, Mu- 
chy, бє: niektore osobliwszy iaki kształt po- 
kazuią. O kolorach iuż nie powtorzę ; namie- 

niłem 
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niłem bowiem pod ziemiami, że te pochodzą 
od przymięszania Metalow. 

24. Przeyzroczystość niektórych Kamieni, 
pewnie nie zkąd inąd pochodzi, tylko nay- 
przod, Że z iednakowey ziemi są złożone, i 
nic, albo bardzo mało co cudzego maią przy- 
mięszanęgo.  Powtore tym przeyzroczystszy 
iest podobno-Kamień , im bardziey się w nim 
związały cząstki piertwiastkowym bliższe. ` Po- 
trzecie, gdy cząstki w nich tak są ułożone, 
że promienia widzialne przepuszczaią. 

25. Co się tycze dętości niektorych Ka- 
mieni: ta ztąd pochodzić może ,.że kiedy się 
cząstki na Kamień. wiąza & poczynały ‚ powie- 
trze sobie niby жы iaką uczyniwszy, nie 
dopuszczało w tym mieyscu ztulać się cząstkom. 
Toż mogła czynić i wada , ktora za czasem w 
kamieniu zniknęła. 

26. A ztąd łatwo poznać , dla tzego w ie- 
dnych Kamieniach nayduiemy drugie : w Orlim 
Kamieniu ziemię: w Krzemieniach muchy, i 
tym podobne rzeczy. Ziemia bowiem w. Ka- 
mień się wiążąca ,.maiąc w sobie te rzeczy 3 
otuliła one. Woda zaś w Kamięniu batdziey 
się zdaie być niby nieiakim zebranym potem Ka- 
mienia. 

27. Kształt nakoniec rożny Kamienia, że 
wyrażaią niby głowę , palec, owoc iaki бс; 
pochodzi z zew „nętrznych przyczyn. Kiedy się 
bowiem ziemią w kamień wiąże ‚ша około Sie. 
bie inne rzeczy do zkamienienia nienależące : 

a za“ 


¿a SKO pesa. 


‚чаш опа АЙА z 
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a zatym iest niby w iakiey formie: iaki tedy 
ta niby forma ma kształt , taki uczyni Się i ka- 


mień. Ale przyznam prżytym, że i powie- 
trze , i deszcze, i inne przypadki , osobliwszy 
iakowy kształt kamieniom dać торз., Więcey 
napisze się na śwoich mieyscach. 


Bo idż 


O Podziale Kamieni. 

28. Owi, ktorzy Kamieni czynili podzia* 
ły, oglądali się tylko па te kamienie , ktore 
są poiedyńcze : a zatym w. Podziałach ich nić 
trzeba nam szukać owych kamieni wszędzie po 
polach, i rolach leżących, tak, iak są : ile że 
każdy. takowy kamień pospolicie z dwoch. 
trzech, i więcey poiedyńczych się składa, 

29. Poiedyńczych więc kamieni rożnym 
względem wielorakie są uczynione Podziały. 
Pebman dzieli tylko 1:0. na Kamienie zwyczay- 
пе, i 240. na Kamienie osobliwsze.  Cronsted 
dzieli na rz. Wapienne. 24%. Kizły. tio. 
Granaty. . 4to. Gliniaste. sto. Łyszczaki. 6:9. 
Niegdyś płynne. “zo. Asbesty. gvo. Zeolity. 
оло. Braunsztyny. P. Pott ieszcze podzięlił ina- 
czey , oglądaiąc się na ich trwałość przeciwko 
wodzie, ogniowi, 1 kwasom one rozpuszcza- 
racym. 

зо. Gdybym się zapuścił w wyliczanie ga- 
tunkow podług wymienionych podziałow , nie 
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wielebym podobno w moim przedsięwzięciu 
ucz ynił pożytku : ażebym przecięż przez wy- 
liczanie gatunkow pol kazał wielość rożnych Ka- 
mieni, wypiszę tu Systema /7allerynsza. Dzie- 
li cen Kamienie 10. na Wapienne. 24. Na 
Szklanne. 32/0: Na trwałe w ogniu. 420. Na 


I 


Opoki. 

31. RZĄD I. Lapides calcarei. Kamienie wapienne. 
Rodzay I. Calcarens. Wapienny Kamień. 
—— aquabilis. Gęsty. 

— scintillans. Łśniący. 

¿neguabilis. Ziarnisty. 


Rodzay П. Marmor. Marmur. 
—— unicolor. Jednofarbisty. 


— variegatum. Naktapiany. 
figuratum. Malowany. 
Rodzay ПІ. Gypsum. Gips. 

commune. Pospolity. 

—— alabastrim. Alabaster. 

— crystallizatum. Ktzyształowy: 


—— selenites. Selenit. 

—— lanellosum. Łupki. 

— striatum. Peomienisty. 

— solidum. Przeyzroczysty, 

Phosphorus Bononiensis. Kamień Bo- 
noński. 


Lapis nepbriticns. Kamień nerkowy. 


Rodzay IV. Spatum. Szpat. 
— tessulare. Kostkowy. 
— lamellare. Łupki. 


Spa- 
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Spatum arenaceum. . Ziarnisty. 
pellucidum. Przeyzroczysty. 
— crystallizatum. Krzyształowy. 
— vitreum. Szklanny. 
— gurimacbum. Polowy. 
Grystallns Islandiċa. Krzyształ Island- 
ski. 
Lapis suillus. Kamień śmierdzący. 
32. RZĄD IL. Lapides vitrescen- Kamienie szklan= 
s tes. ne. 
Rodzay І. Fisszlis. Łupek. 
—— mensalis. Tablicowy. 
— te gularis. Dachowy. 
— cąrbonarius, Węglany. 
— coticula. Gruby. 
— rudis. Prosty. 
— friabilis. Miękki. 
Айтка. Czarna Kreta. 
Rodzay П. Cos. Osła. 
— turtica. Turecka. 
—— cotariz. Slifierska. 
— fltrum. Przecedzaiąca. 
—  foraminata.  Dziurawa. 
— quadrum. Ciosowy Kamień. 
— arenaria. Piaskowy Kamień. 
— fissilis. Osła łupka. 
— sabulosa. Grubo ziarnista. 
Rodzay III. Sż/ew. Kizeł. 
opacis. ' Gruby. 
— semipellucidus. W put przeyzro- 
czysty. 
Silex 


Rodzay LV. 


Rodzay V. 
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Krzemień. 
Kacholong. 


Krwawnik. 


Chalcedon. 
Onyx. 

Opal. 
Swiatowe oko. 
Agat. 


mine- Kopalne iaskołcze 


rales. Kamienie. 
Faspis. Jaspis. 
—— opacus, Rogowy. 
— semipellucidus. W put przezro- 
zysty. 
—— arenacens. Piaskowy. 
=- unicolor. Jednofarbisty, 


—— Viridis. Zielony. 
2 М1 
Nakrapiany. 


Lapis Lazurowy Каппей. 
Jaspomyac. Јазропіх. 

Porphyr. Porfir. 

Diarzum. Kwarzec. 


Suchy. 

“ио. T L usty - 

llinum. Gzysty. 

пит. Nileczno-zytkowany. 
—— coloratum. Farbowany, 


Ziarnisty. 
Dziurkowaty. 
—— crystallizatum, Krzyssallizo- 
wan y- 
Quat- 
e 


KAMIENI 


Quarzum granaticum. Granatkowy. 
Rodzay ҮІ. Gemme. _ Krzyształowe Kamienie. 

Crystallus montana. Krzyształ gorny. 

Psendorubinus. Rubin fałszywy. 
Psendosapbirus. 


Pseudotopagins. 


Szafir fałszywy. 
Topaz fałszywy. 
Pseudosmaragdus. Szmaragd fałszywy. 
Crystallus obscura. Krzyształ ciemny. 


Adamas. 
Rubinus. 
Sapbirus. 
Topazins. 
Smara gdus. 


Chrisolitbus. 


Ametbystus. 
Granatus. 
Hyacinthus. 
Beryllus. 


\ 


Dyament. 
Rubin. 
Szafir. 
Topaz. 
Szmaragd. 
Chryzolit. 
Ametyst. 
Granatek. 
Hiacynt. 
Beril. 


23: RZĄD Ш. Lapides ару’ Kamienie w ogniu 


Rodzay I. Mica. 


— communis. 


— squamosa. 
— radians. 


— fuguans. 


trwale. 


Biyszczak. 


Kocie zloto. 
Błyszczak łuskowy. 
Promienisty. 
Obłoczkowy. 


bamispberica. Pułokrągły, 


Vitrum Moscowiticum. Szkło Moskie- 


Molybdana. 
Rodzay II. Talc». 


— luna. 


wskie. 
Ołowek. 


Talk. 


Biały. 
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Talcam aureum- Złoty. 
— cubicum. Kostkowy. 
Grota Brignzonia. ` Zielony. 
Rodzay III. Oż/aris. Zdunek. 
duras. Grubo-ziarnisty. 
— pictorias. Jtrębiec. 
Lapis colubrinus. Ggsty. 
— lebetum. Rzadki. 
Marmor serpentinum. Serpentyn. 
Rodzay IV. Cornets. Rogowy Kamień. 
—— tunicatus, Kamień gorniczy. 
solidus. Opocżysty. 
— fissilis. Łupki. 
— crystallizatns. Krystallizowany. 
Rodzay V. Amiautbus. Amiant. 
Linim montanum. Len ziemny. 
Aluta montana. Skora ziemna. 
Caro montana. Mięso ziemne. 
Suber montanum. Korek ziemny. 
° Rodzay VI. Asbestus. Azbest. 
—— abyssinus. Doyrzały. 


—  immaturus. Niedoyrzały. 


— stellatus. Gwiazdowy. 
—— fasciculatus  Wiązkowy. 
Alumen plumosum: Pierzasty. 
Lapis acerosus. Kłosisty: 
34. RZĄD. IV. Saxum. , Opoka. 2 
Rodzay I. Saxum simplex. Opoka poiedyńcza. 
—— —— calcareo spatbo- Wapienno 
зит. szpatowa. 
3 — — spatbacenm. Kwarcowo-szpatowa. 
ТОМ II. B Saxum 
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Saxum fisstlimicaceum. _ Łuupko-bły- 
czszako wa. 
— —— cotacenm. Piaskowo-błyszcza= 
kowa. 
— —— gudrzosum. Kwarcowo-bły- 
; szczakowa. 
— — apyrum. Kwatcowo-rogówa. 
Rodzay II. Savam mixtum: Opoka mięszana. 
— — gatbosum.  Szpatowa. 
— — quarzosum. Kwarcowa.` 
—— — тісасент. _ Błyszczakowa. 
| em ataticum. Rowno mięszama. 
Rodzay III. Saxnm grisenm. Opoka ciemna. 
— — зраірозит. SZpatowa. 
— — guarzosum, Kwarcowa. 
—— — micaceum+  Błyszczakowa. 
— — gqualiter mix- Rowno po- 
tum. mieszana. 
Rodzay IV. Saxum petrosum. Opoka składana. 
— —— frustulaceum. Polowe Kamies 
nie. 
— — siliceum. Krzemienista. 
— —— grenaceum. Piaskowa. 
—— — concretum.  Mięszanina. 

35. Zdaie ті 516, że poprzedzaiące obszer- 
ne wyliczanie , gdybym iego chciał poyść po- 
rządkiem, więceyby uczyniło zamięszanja, зак 
pożytkuj Czytelnikowi moiemu , ktory nie ka- 
żdy podobno będzie Mineralogistą. Przytoczę 
więc inny zwięzleyszy porządek owych , kto- 
rzy Rzeczy Kopalne historycznie tylko opisu- 
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ią. Między wielu: takiemi porządkami, ten 
mniemam będzie nayłatwieyszy. 


I. Kamienie Kosztowne. 


Przeyzroczyste, albo Kleynoty. 
1. Dyament. 2. Rubin. 
3. Szafir 4, Topaz. 
5. Szmaragd. 6. Chryzolit. 
7. Ametyst. _ 8. Granatek. 
9. Hiacynt. 10. Beryl. 
IT put tylko przeyzroczyste. 
1. Turmalin. 2. Opal. 
3. Krwawnik. 4. Chalcedon. 
5. Onix. 6. Achat. 
7. Linkur. g..Oko świata. 
9. Kacholong. 
Ciemne , wcale nieprzeysroczyste. 
1. Jaspis. 2. Malachit. 
3. Turkus. 4. Porfir. - 
5. Kamień lazurowy. 6. Kamień ozmiań- 
ski. 
7. Gwiazdowiec. 8. Naniester. 


П. Kamienie Pospolite. 


A. Poiedyńcze: 
Wapienne. 1. Pospolity wa- 2. Kamień smięrdzą- 
pienny. cy. 
3. Łupek wapienny. 4. Marmur. 
5. Tof. 6. Kamień kroplowy. 
7: Kamień ikrzasty. 9. Łomignat. 
9. Szpat wapienńy. 
B 2 @50- 
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Gipsowe. т. Pospolity gipsowy. 2. Alabaster. 
3. Szpat gipsowy. 4. Moskiewskie szkło. 
S Szpat piorowy. 6. Kamień Bonoński. 
Gliniaste. т. Kamień mydlasty. 2. Zdunek. 
3. Hiszpańska kreda. 4. Serpentyn. 
5. Talek. 6. Amiant. 
7. Asbest. g. Gorna skora. 
9. Błyszczak. то. Lod kamienny. 
11. Zelaznik. 12. Ołowek. 
13. Łupek gliniasty. 14. Łupek dacho- 
wy: 
- 15: Marmutek. 16. Osła. 
17. Cadzeniec. 1g. Bazalt. 
Szklanne. т. Kurzec. 2. Krzyształ gotny. 
3. Kizeł. 4. Piaskówiec. 
5. Rogowiec 6. Krzemień. 
7: Zeolite g. Pumex. 


B. Mieszane. 
1. Szpat szklanny. 2. Korek ziemny. 3. Оро- 
ka. д. Skała. 5. Brunatek. 6. Slepak. 


g6. Z tych przywiedzionych porządkow o 
wielorakości Kamieni nieiaką wziąwszy wia- 
domość : podam teraz, iakiego porządku за się 
trzymać będę. Pierwsze następuiące Rozdzia- 
ły zabiorą owe Kamienie ‚ ktore dla wielkiego 
szacunku Kleynotami nazywamy : te zaś są al- 


bo przeyzroczyste , albo ciemne. : Po cych opi- 


szą się te Kamienie, ktore maią podobieństwo 

do Kleynotow , i są fałszywemii Kleynotami. 

W AT ch Rozdziałach naydą się Kamienie dla 
rzad- 


KLEVNOTY PRZEVZROCZYSTE. 21 


rzadkości swey szacowne : po tych Rękodziel- 
ne: a po tych pospolite. Nakoniec opiszę i 
Rzeczy zkamieniałe. 


R: O Z D: Z IA ФТ, 


O Kleynotach Przeyzroczystych. 


37. Leynoty do nadzwyczayney , i mowić 
można; aż do nieporownanego zbytku 
ceny wyniesione, są to Kamienie rożnego ko- 
loru, bardzo wielkiey, albo nadzwyczayney 
twardości; ktore umielętnie ślifowane , iasne 
od siebie rzucaią promienie. W tym Rozdzia- 
le te się tylko opiszą , ktore są przeyztoczy: 
ste , mniey lub więcey , iak naprzykład Szkło 
czyste. Takiemi są: Dyament, Rubin, Sza- 
fir, Topaz, Szmaragd, Chryzolit , Ametyst, 
Granatek, Hiacynt, Beryl, Opal, i Ktwawnik. 
© 


бнт; 
O Kleynotach. w powszechności. 


38. O Kamieniach tych, to nayprzod Wie. 
dzieć potrzeba, że gdy się w ziemi naydą, ni~ 
gdy nie będą okrągłe, ale zawsze wielobo- 
czne: i tak to im iest właściwa , że i nayprze- 
dnieyszy Kleynot naleziony okrągły , dlatego 
samego iuż bywa podeyrzany. 2 tym wszy- 
ав. nie można wątpić , aby niektore tu i 
owdzie po wierzchu ziemi taczane przez bar- 

Вз dzo 
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dzo długi czas, nie miały utracić тором, i stać 
się okrągłe. Niektore tak własne sobie maią 
wielobocze , że tym samym się od innych rozë- 
znawaią : iako się przy każdym gatunku wyrazi. 

39. Kształt ten zachowany wieloboczny , 
Mineralogistowie nazywaią krystallizacyą, Py- 
tanie tu ciekawe zachodzić może , ztąd się to 
dziele w tych Kamieniach ? nic pewnieyszego 
nadto; Że tu nic pewnego odpowiedzieć nie 
można. Z tym wszystkim niektorzy przypł- 
suią to Soli: закі gatunek soli mięsza się do 
składania kamienia , taką też kamienia czyni 
krystallizacyą. Sol bowiem każda osobną swo- ` 
ią ma krystallizacyą , зако się w Tomie 1. na- 
mieniło. 

40. Ztąd mowią Mineralogistowie, że Kley- 
noty poczyniła woda z bardzo drobney ziemi 
z solą zmięszaney. Co się tycze ich kolorow, 
te pochodzą albo. od samey pary , albo od czą- 
stek metallowych przymięszanych. Wszakże i 
szkła z metalem topione farbuią się. 

41. Kleynoty względem dobroci i szacun- 
ku swego, są dwoiakie ; Oryentalne i Okcyden- 
talne. Oryentalne аро wschodnie z Indyi po- 
chodzące , osobliwie Dyamenty , Rubiny , Sza- 
буу i Szmaragdy , są przednieysze , twardsze , 
cięższe , w kolorach trwalsze, w rzucaniu pro- 
mieni żywsze , a zatym nierownie kasztowniey- 
Sze.  Okcydentalne zaś, albo zachodnie , to 
lest Europeyskie, zawsze są podleysze. Prze- 
cięż procz wymienionych dopiero Kleynotow » 

inne 
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inne nayduią się i w Europie tak przednie, że 
i Zamorskie przechodzą. 


42. Cena tych Kleynotow, iako się przy 
gatunkach opisze , nie rowna wprawdzie iest , 
zawsze przęcięż bardzo wielka. Ważą się na 
Grana i Karaty : Gran nieco lżeyszy iest od 
iednego Essa na wadze Czerwonego Złotego : 
a BR Granow cztery , czynią Kare iśdeh 
Karat zaś ieden naprzykład Dyamentu na Bryl- 
lant ślifowanego, kosztuie na 120. Talerow 
Niemieckich , albo na 720. Złotych Polskich. 


43- Zkąd tak wysoka tych Kamieni urosła 
cena? Nayprzod dla tego, że rzadkie są : po- 
Wtore , że taką modę wprowadzili kupuiący, i 
przedaiący , aby dla swey kosztowności nie ka- 
żdemu mogły być pospolite , a owych, ktorzy 
ie maig, ztąd widziano bogactwa. Nie przy- 
taczam ia tu na to nic swego , ale tylko przy- 
wodzę słowa Pliniusza Hist: natur: lib: 3 3. Pref: 
Heu prodigiosa ingenia , quot modis anximu$ pre- 
tia rerum ! Dziwolężne dowcipy ! iak; wielora- 
ko pomnożyliśmy cenę rzeczy ! Walleryusz zaś 
na to mowi: Stultitiam patiuntur opes. Bogactwa 
szaleją, 


44. Так wysoka cena Kleynotow, iest cza- 
sem powodem fałszowania ich , iż podobne tyl- 
ko za prawdziwe niewiadomym przedawane być 
mogą; nietylko podobne samotodne Kamienie, 
ale i szkła bardzo sztucznie w kolorach to» 
pione. 


45. 
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45. Aby więc prawdziwe od fałszywych 
rozeznać , wielorakie na to są sposoby. 170, 
Prawdziwy Kleynot żadnym pilnikiem , ani że- 
lazem skrobać Się nie da: Szmaragdy przecięź, 
Topazy , Ametysty, Granatki , Hiacynty, i Be- 
ryle , skrobią się Angielskim pilnikiem. 240. 
Prawdziwy Kleynot w ogniu nie traci koloru: 
ale to się ma tylko rozumieć o Dyamentach, i 
Rubinach. 3ііо. Prawdziwy Kleynot nierownie 
większą ma wagę , iak inny Kamień teyże wiel- 
kości: Szmaragd przecięź lekki iest. 40. Pra- 
wdziwy Kleynot Serwaserem zmaczany , ża- 
dney nie ponosi plamy : lecz umieią teraz tak 
Sztuczne szkła robie , że ite od Serwaseru nie 
szkoduią. sto. Prawdziwy Kleynot cokolwiek 
zaślifowany , żywy wydaie promień ; u fałszy- 
wego zaś iest słaby. біо. Prawdziwy Kleynot 


przyłożony do twarzy , lub powieki oka ; wię- 
ksze czuć daie zimno , iak inny podobny Ka- 


mien. 

46. Kleynoty zaś šlifowane ‚ łatwo się po- 
znaią z Żywości rzucanych promieni, i kolo» 
ru: lecz ieżeli są osadzone , ostrożnym być 
należy , aby się nie oszukać na podłożonym li= 
steczku, albo folium. Kiedy bowiem cena Kley- 
notu wiele zawisła í od przedniego koloru ; 
umieią osadzaiący podłożonym listkiem kolot 
albo poprawić , albo odmienić. 

47- Nakoniec naczytamy się w dawniey- 
szych pismach dosyć o nadprzyrodzonych pra- 
wie cnotąch Kleynotow : że człowieka czyni- 
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ty niewiadomym , odważnym , ubogim, boga- 
tym, zdrowym , бс. Dyament naptzykład bli- 
sko serca noszony , miał miękczyć nieprzyia- 
сіоїу , oddalać boiaźń , czynić odwagę. Ale 
takie baśnie zostawmy tym ,. ktorzy się nie- 
chcą na tym poznać , że to są zmyślone bay- 
ki, i rzeczy niepodobne. 


О Dyamencie. 


48. Dyament , po łacinie Adamas : po nie» 
miecku Demant : po francuzkw Diamant: iest 
naytwardszy i naykosztownieyszy Kleynot. Jest 
nayprzeyzroczystszy, a kolor iego czysty , iak 
czysta woda: niektore przecięż wpadaią nie- 
znacznie w żołte , zielone , czerwone , błęki- 
tne, lub brunatne. Czyste są nayszacowniey" 
sze ; po nich idą te, ktore wpadaią-w zielo= 

: po tych żołtawe, błękitnawe irożowe: 
эдер е i czarniawe zaś ‚ Są пауро- 
dleysze. 

49. Przywiezione surowe Dyąmenty , to 
iest: nie ślifowane , są siwa niby błonką po- 
wleczone: co pochodzi od częstego wzaie- 
mnego ocierania się, Z ziemi wykopane , ie- 
dne maią kształt ośmioboczy zaostrzony , . a= 
kie są Indyiskie i Arabskie, a te nayprze- 
dnieysze : drugie są płaskowate : trzecie okrą- 
gławe, зак pospolicie Europeyskie , a te są 
naypodleysze. 

Бо. 
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5o. Z pomiędzy Zamorskich Dyamentow, 
Brazyliańskie w Ameryce niektorzy chcą mieć 
w podeytzeniu ; temu się przecięż inni sprze- 
ciwiaią. Rozeznać zaś Brazyliański od Indyi- 
skiego można przez Elektryzacyą : przyłoży= 
- wszy bowiem do Konduktora elektryczney ma- 
chiny Brazyliański , oddaie iskry elektryczne , 
czego Indyiski nie czyni. А 

51. Naysławnieysze w Indyi Kopalnie Dya- 
mentow są te. W Golkozdz w Prowincyi Car- 
natica, w mieyscu nazwanym Ceulour , pomię- 
dzy piaskiem, i skałami, wykopuią się czasem 
na 200. Karatow ważące. Powiadaią, 26 tam 
koło tego chodzi na 35000. ludzi. Tamże 
ieszcze na innym mieyscu nazwanym Gani wy- 
bieraią ziemię , i w wodzie płocząc zbierdią 
Dyamenty , i mniemaią , że w tey ziemi Dya- 
menty są nieprzebrane. Jeszcze tamże , na 
mieyscach Ramiab , Garem , i Mattambelee , wy- 
kopuią Dyamenty љу błękitne wpadaiące. W 
Wassergeree i Maniemurg, zbieraią się na 59. 
sążni głęboko , 1 to ieszcze w skałach. 

52. Co się tycze Brazyliańskich , te się 
zbierają w Prowincyi Serro do Frio, nie dale- 
ko Filla nova do Principe, w bliskości Kopalni 
złotych. Lecz nie wiele o nich wiedzieć mo- 
Żna, kiedy przystęp Cudzoziemcom pod utra* 
tą Życia iest zakazany. £ 

53. Europeyskiemi Dyamentami , między 
ktoremi mogą się naleść i szacowne, popisuią 
się: Hiszgania, Anglia, Szwaycary, Węgry, 

Szląsk, 
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Szląsk, a osobliwie Czechy , zkąd Czeskiemi 
nazywamy. Przyznaią Cudzoziemcy w swoich 
pismach, że się nayduią 1 u nas w Polszcze , 
bez wyrażenia przecięż, na ktorych mieyscach. 
Nayduię , że nieiakiś Brus darował Piotrowi W. 
Carowi Rossyiskiemu Dyament pod Elblągiem 
naleziony : że nad Stryiem Rzeką maią'się nay- 
dować w krzemieniach , podobnież `w blisko- 
ści Kamieńca Podolskiego, od Cudzoziemcow 
bardziey nad Czeskie szacowane. Może to bę- 
dą takowe , лакі jeden iest u mnie na Lite- 
wskich polach z krzemienia wybity , ktory ma- 
ło co iest lepszy od gornego krzyształu. O 
nayduiących się na Karpackich gorach, mowi 
Bruckman , że są śrzednie między Dyamentami, 
i gornym krzyształem. 

54. Nasze Europeyskie Dyamenty naydo- 
wać się mogą wolnie w Rzekach, w białym ile, 
iglinie, w piasku : w pośrzodku także innych 
kamieni czarno , Żołto, iczerwono marmury- 
zowanych , w Achatku , Jaspiszu, Krzemieniu: 
a te z kamieni innych wybite , są zawsze nie- 
co przednieysze. 

55. Prawdziwego przedniego Dyamentu do- 
świadczenia te być mogą. 1mo.. Dyamentu 
żadna i nayprzednieysza stal nie ruszy. 240, 
Dyament ieden o drugi tarty , daie pyłek siwy, 
od podobnych zaś kamieni iest biały.  gtżo. 
Dyament o szkło tarty AŻ się rozgrzele , Staje 
się w tym mieyscu iak posrebrzany. 4to Im 
iest przednieyszy , tym prędzey na nim para 

ginie, 
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ginie , gdy będzie ochuchniony. го. Nayprze- 
dnieyszą iego cechą iest , że czarny Mastix po- 
ciąga do siebie. 

56. Wady naygłownieysze , dla ktorych 
umnieysza się iego szacunek, są większe, lub 
mnieysze na nim plamki, i w nim piorka, albo 
skazy. Dla kosztowności też tego Kleynotu , 
wielorakie się nim dzieią oszukania : w Bra- 
zylii bowiem umieią w ogniu wypalać Topa- 
zy , ktore utraciwszy kolor, z niemałą trudno- 
ścią od Dyamentow rozeznane być mogą. W 
Francyi umieią robić kompózycye , iedną się 
zowie Pierre de Stras , dtuga Pierre de Cayenne, 
ktore tak blisko dochodżą Dyamentow, że się na 
nich łatwo oszukać można. Trafia się też, że 
Brylanty 102, osadzone nie będą iednostayne , 
ale z dwoch złożone , a czasem dolna część 
będzie krzyształ. 

57. Rznięcie, 1 ślifowanie Dyamentow bar- 
dzo trudne iest, i inaczey stać się nie może, 
tylko właściwym Dyamentowym pyłkiem : dla 
czego Dyament ieden o drugi ocieraiąc , upa- 
daiący pyiek zbieraią. 


58. Slifuią się na czworaki gatunek : na 
Tafelsztyny, Rożetki, Dyksztyny, i Bryllanty. 
Tafelsztyny Są u wierzchu i u spodu płaskie, a 
na bokach maią tylko ieden rząd ślifowanych 
polek. Rożetki u spodu płaskie, na wierzchu się 
ostro kończą , z kilką rzędami polek. Dyłszty- 
mj, u wierzchu, i u spodu iednakową maią gru- 
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bość.. Bryllanty nakoniec zwężaią się u wierz- 
chu i spodu, maige wszędzie wiele rzędow polek. 

59. Maiąc surowy Dyament, a chcąc wie- 
dzieć, wiele po ślifowaniu ważyć powinien : 
wygniecie się Dyament w glinie : w tę glinianą 
wysuszoną foremkę naleie się ołowiu : Ołow 
ten wyrobi się na taki gatunek , na iaki Dya- 
ment ma być ślifowany , a wytobionego ołowiu 
waga nieco więcey, iak trzy razy, wzięta, po- 
każe wagę ślifowanego Dyamentu. 

60. Namienię ieszcze nieco o cenie Dya- 
mentow, prawdziwych Indyiskich. „Surowy, 1 
nie ślifowany , ieden Karat ważący , kosztuie 
Talerow 12. albo Złotych 72. Karatów dwa, Ta- 
lerow 16. Karatow 3. Talerow 29. Karatow 4. 
Taletow 38. Karatow 5. Taletow 47. I im 
więcey w iedney sztuce waży , tym nierownie 
wyżey postępuie liczba Taletow. 

бт. Slifowany na Tafelsztyn, Karat ieden, 
kosztuie Talerow 5o. Dyksztyny są nieco tań- 
sze. Rożetka ważąca Karat , kosztuie Talerow 
roo. Brylant Karatowy Talerow 130. Brylan- 
ty drobne zebrane na wagę Karatu iednego , im 
są większe, lub mnieysze, kosztuią od Talerow 
30. aż do 40. Gr. 

62. Naykosztownieysze Dyamenta są u 
Krola Portugalskiego , Francuskiego , i Wiel- 
kiego Mogola, Naywiększy iest: u Krola Por- 
tugalskiego , ieżeli tylko prawdziwy iest; wie- 
lu bowiem sądzi , że iest tylko Amerykańskim 
palonym Topazem. Ma ważyć 1680. Karatow, 

1 być 
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i być szacowanym na 224. Millionow funtow 
Szterlingow. 

63. Krol Francuski ma dwa osobliwey wiel. 
kości. Jeden Grand Sancy zwany, waży 126. 
Karatow , (inni powiadaią tylko 55: ) í iest 
Oszacowany na 600,080. Liwrow. Drugi na~ 
zwany Pitre, waży 547. Granow , 1 kosztuie 
pułtrzecia Miliona. 

64. Dyament w Tronie Wielkiego Mogola, 
ma ważyć nieco więcey iak 279. Karatow. Ta- 
vernier otaxował go na 11;723,278. Liwtow. 
Drugi ma ważyć 139. a trzeci 793. Karatow. 


8. 
O Rubinie. 


65. Rubin, po łacinie Rubżyus, po niemie= 
cku Rubin, po francuzku Rubis, iest. drugi 
Kleynot przeyzroczysty, twardy „ ledwie co 
nie rowny Dyamentowi, koloru rożney czer- 
woności,' ktorego i w ogniu nie utraca. Nay- 
duie się pospolicie ośmioboczny , albo okrągły. 

66. Со do koloru, są Rubiny właściwe у kto- 
rych kolor iest żywy ponsowy.  Karbunkuły 
wydaią się być iak rozżarzone węgle. Ballasy, 
blade , albo cieliste.  Spinelly, biało-czerwone. 
Rubicelly , czerwono - żołte, a te są пауро- 
dleysze. 

67. Со do mieysca , są Indyiskie, są Bra- 
zyliańskie , są Europeyskie.  Indyiskie naydu- 

š ią 
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ią się w Państwach Pegu , Kalekut у Ava, Cam- 
boga, Bisnagar, i na Wyspie Ceylon. ' Kopalnia 
Rubinow w Państwie Peg iest nayobfitsza : 
leży w gorach Kepelan zwanych. ,Delisle na- 
mienia, że się nayduią w pul białe, albo w 
pul błękitne , i w pul czerwone. 

68. Indyiskie są nayprzednieysze. Brazy- 
liańskie w Ameryce podeyrzane. Europeyskie 
podleysze. W Europie zaś na wielu nayduią 
się mieyscach , зако to w Hiszpanii, w Wę- 
grzech, Tyrolu, Czechach, Saxonii, i Szląsku. 
Za świadectwem Hibaera w Finlandyi w Kow- 
bolm pod Kiedil nad Jeziorem Ladoga , ma być 
Kopalnia Rubinow. Gerbard upewnia, żesą i 
w Polszcze, osobliwie ku Karpackim gorom. 
Przypominam sobie, com niegdyś słyszał od 
Озор wiaty godnych, że w Domu JJ. W W. Kra- 
sińskich widzieli Rubiny nad Rzeką Liwcem 
zbierane. Okolice tey Rzeki ро większey czę- 
ści mi są wiadome, ale podobieństwa do Ru- 
binow nie widzę. 


69. Rubiny bowiem naydować się poiedyń- 
cze mogą w żywo-czerwonym piasku , tak w 
Rzekach , зако i na lądzie, Ргос2 tego bywa- 
ią ukryte w Krzemieniach, w Kamieniach si- 
wych, i piaskowych. 

то. Doświadczenia prawdziwego Rubinu 
nie mogą być inne, iak twardość, i trwałość w 
ogniu : stal go bowiem i nayprzednieysza nie 
ruszy , przecięż Szmerglem ślifować się może. 
W ogniu zaś prawdziwy Rubin koloru nie traci. 


71. 


w 
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71. Oszukać się na mniemanym Rubinie 
wielorako można, i ieżeli iest osadzony na czer- 
wonym folżze», albo iest podły , albo fałszy= 
wy: Rubin się bowiem nie osadza tylko na Ma- 

> lak|Dyament: owe zaś, ktore są na fo- 

> albo są krzyształy , albo wypalone Ame- 
tysty.  Umieią też w Ameryce Topazy: wypa- 
lać do czerwoności, i za Rubiny udawać. 

72. Rubiny są prawie w iedney cenie z 
Dyamentami ‚ i w całości ważący ieden Karat, 
gdy będzie przedniego gatunku , тоо. Talera- 
mi zapłacić się musi: to 516 zaś ma rozumieć О 
ślifowanym. Drobne ślifowane na ieden Karat 
zebrane , kosztuią od 15. do 20. Talerow. Su- 
rowe nakoniec w Indyi od iednego Karatu ko- 
sztuią do 30. od dwu do 40. od trzech do 70. 
Talerow. 


Ө өр de 
O Szafrze. 


73. Szafir, po łacinie Szppbirus, po niemie- 
ско Safir, po francuzku Saphir , iest Kleynot 
przeyzroczysty rożnego błękitnego kolotu. W 
twardości. mało Się nie rowna Rubinowi , kolor 


swoy przecięż utraca. Surowy iest ośmiobo- 
czny: czasem miewa i więcey bokow. 

74. Co do koloru, iest Szppbirus mas, nay- 
przednieyszy, wysokiego niebieskiego koloru. 
Sappbirus femina , ledwie co błękitna zafarbowa- 
пу.  Prasitis, ma kolor z błękitnego w zielone 

уура" 
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wpadalący Leacosapphirus , jest biało z błęki- 
tnym pomięszany , i naypodleyszy. 


75. Co do mieysca, są Indyi 


Amety- 


kańskie , i Europeyskie.  Indyiskie nayprzer 
dnieysze nayduią się w Pegu , Malekut, Kanas 


nor, Bisnagar , 1 na Wyspie 


skie kopią się w Brazylii, tam gdzie i Dya- 


Ceylon. А тегуКай- 


menty . 

76, Europe; yskie podleysze , naydtią się w 
nii, Czechach , 1 Sląsku : a w o- 
statnim namienionym KXięstwie , za świadectwem 


Franc: Vi, Saxo 


Gerharda, czasem i Indyiskim się rownaiące. U 
nas żeby były, nie nayduię więcey świadectwa, 
procz , że pisze Belins ін Prodr: Reg: Hungaris , 


że się naydować maią około gor Karpackich. 
77. Poiedyńczo Szafir naleść się może w 
takich piaskach i kamieniach , w iakich nayduią 
się Rubiny : i częstokroć się trafia, że będzie 
(By EROAN 2 Š 
put Rubina, a pul Szafirą. 
»g. Doświadczenie naypewnieysze Szafita., 
jest iego twardość, podobnież go bowiem,iak 


Rubinu „żadna Stal, 1 nayprzedni ruszyć 
nie może. W ogniu go zaś doś "zać nie 
o [2] 


то2һа ‚ ile że w nim kolor swoy traci. Procz 
tego , зак inne Kleynoty po większey CZĘŚCI, 


ł ma 


» , nad inne kamie- 


izony, 1 
kolor nie był 


iest połowa 


Jyamentu , albo Rubinu, a teraz „і 


O mniey 
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mniey nierownie. Jeden bowiem Karat płaci 
Się po 2. Talery. Im przecięż są przedniey-_ 
.526 , tym i droższe: tak dalece , że nayprze* 
dnieysze rownają się w taxie Dyamentom. 


gR 15» 
О Topazie. 


` go. Topaz, ро łacinie Topazins , ро niemiec- 
cku Topas , po francusku Topaze , iest Kleynot 
przeyzroczysty , wysokiego żołtego koloru, i 
w.samym ogniu trwałego. Nayduie się роѕро- 
licie wieloboczny: 

81. Jak inne Kleynoty , tak i Topazy są In- 
dyiskie , Amerykańskie, i Europeyskie. Za In- 
dyiskie nayprzednieysze uchodzą te , ktore się 
nayduią w Arabii , Egipcie › 1 na Wyspie Cey- 
lon. Egipskie przecięż nieco odstępuią zwy- 
czayney Kleynotom twardości. 

82. Amerykańskie nayduią się w Peru, i Bra- 
żyli. Brazyliańskie to maia osobliwszego do 
siebie, że włożone w tygiel złotniczy , po- 
Po obsypane , i coraz większym ogniem 
rozpalone, aż tygiel zczerwienieie: nabywaią 


czerwonego koloru iak Ruł ріпу. 2530 niektorzy. 


wszystkie Rubiny Brazyliańskie, m та 2а 'Тора- 
zy palone. Procz tego; umieią tam ieszcze To- 
pazom ze wszystkim odbierać kolor; i za Dya- 
menty udawać. 

83. Mai Europa Topazy , a między niemi 
tak przednie, iak Zamorskie. Są w Hiszpanii, 


Szw 
Sax 
© ken 
kow 
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ROWN 
broc 
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Szwaycarach > Wegrzech, Czechach , Szląsku, 
опи, 1 рен. W Saxonii skała Schne- 
дзей: zwana, go. stop wysoka, a 250. kro- 
kow w około maiąca , pełna iest Topazow win- 
nego-żołtego koloru. W Syberyi około Bere- 
zowka , są reżney żołtości', wielkości, i do- 


broci.  Namienia Bruckman, że w Petersburgu 
przedalą jakoweś czarne przeyzroczyste kamie- 
nie , pod imieniem czarnych Syberyiskich Точ 
pazow , przecięż nie są Topazami. U nas nie- 
wiem gdzieby się naydowały ; namieniaią prze= 
cięż Cojlelianea natur: 
około gor Karpackich. 

84. Poiedyńczo naydować się mogą skty- 
te w innych kamieniach , osobliwie skalnych, 
piasecznych, lub kwarcowych. = Doświadcze- 
niem przednieyszych iest twardość stalą nie- 
тазгопа ; Szmerglem się przecięż slifuią. 


Vratislau: że mata być 


85. Cena 'Topazu rożna iest , podług ro- 
2пеу iego dobroci: pospolicie przez poławę 
bywa taxow ang ceny Ametystow. Ж tym wszy- 
stkim przedn 


ego gatunku ‘dwa Szkrupuły *wa- 
żacy л przedale się za бо. Taletow. 


$. 6. 
О Szmaragdzie. 
86. Szmaragd, po łacinie Smażgdys , po 
niemiecku Smaragd ; po francusku Emeraude : 


Jest Kleynot przeyzroczysty , rożnego zielo- 
Ca перо, 
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nego, w ogniu trwałego koloru ; od poprze- 
dzaiących Kleynotow miększy у ile że się do- 
brym pilnikiem nieco ociera. Nayduie się ie- 
tylko wieloboczny , kostkowy , ale częstokroć 
1 nierownych bokow. 

87% Gatunek , albo raczey odmiana Szmara= 
gdow ,dwoiaka iest: Indyiskie są żywo wyso= 
ko-zielone , Europeyskie zaś nieco ciemniey. 
sze. Amerykańskie nayduią się w Peru, i Bras 
уш: Kopalnia Peruwiańska iest niedaleko No- 
wey Kartageny , w Dolinie Tomana , między gos 


rami Granada, i Popayan. 

88. Europeyskie czasem zamotskim się ro= 
wnaiące, na wielu nayduią się mieyscach: w 
Macedonii, w Cyprze, w Francyi , Szwayca= Хат 
rach , С2есһасһ,152135Ки. U nas nie widzę, ży. | 
ktoby przyznał > ze się nayduią : poiedyńcza go. 
przecięż nie wątpię, aby się nie nalazł >w 
rzekach, lub uktycy w innych kamieniach , 
osobliwie Kwarcowych. 

89. Szmaragd gdy będzie na iakowym  f0- 
lium osadzony , zawsze podeyrzany iest: do- 
bry\ bowiem na czarnym. tylko Mastyxie żywe 
rzuca promienie. Doświadczenie dobrego na 
twardości być nie może , bo miękki iest; lecz 
za to są inne proby. Dobry Szmaragd wa- 


żnieyszy nierownie iest nad inne kamienie tey- 
Ze wielkości. W ogniu dobrze rozgrzany , 
świeci w nocy, 1 nabiera koloru błękitnego , 
lecz gdy ostygnie, powraca do swoiey zielo- 


ności. 


— F 
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90. Między nayznacznieyszemi w Europie 
Szmaragdami , pokazywano ieden w Klasztorze 
Reichenau na Wyspie Jeziora Konstancyeńskie- 
go w Niemczech leżącey, dwadzieścia ośm fun- 
tow, i trzy ćwierci ważący: lecz się iuż ode 
kryło,*iż nie jest Szmaragdem , ale szkłem; 
sztucznie zrobionym. . Drugi pokazuią w Ge- 

| nui na wielką misę wyrobiony : ale upewnia- 

| ią wiadomi, że tylko iest pięknym zielonym 
Jaspiszem. 

| дт. Cena Szmaragdu rożna iest, 1 podług 
xożney dobroci, ieden nad drugiego dziesięć 

| razy droższym być może: kolor i czystość 
czyni tę rożność. Małe , drobne , czyste, na 
Karat zebrane ; kosztuią 4. Talery. Jeden ca- 
ły Karatowy, kosztuie 3e. a bardzo przedni 
go. Talerow. 


Ко» 


О Cbryzolicie, 


92. Chryzolit, po łacinie Chrysolitus, po nies 
miecka Cbrysolitb „ po francuzku Chrysolite , iest 
Kleynot przeyzroczysty , zielono-żołty , kolor 
w ogniu utracaiący ; miękki, i o pilnik się ocie- 
raiący. Nayduie się wieloboczny., kostkowy , 
nietownych bokow, i czasem znaczney wiel- 
kości. Ja mam ieden okrągły , 2 polnego ka- 
mienią wybity. 

93. Gatunki tego Kleynotu niektórzy tro- 
1akie liczą. W fasciwy Chryzolit з. \езе iasnorziea 

Ca lony, 


TE A эселе 


A 
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lony, tak że żołty kolor ginie w zielonym. 
Chryzopras, iest bardziey zielony.  Prasius iest 
koloru podobnego do liścia porowego. 

94. Chryzolity nayduią się w Indyi , i Ame- 
тусе, tamże gdzie i Szmaragdy : w Europie 
zaś 5% w Saxonii, Czechach, i Szląsku. Po- 
iedyńczo ukrywaią się w kwarcowych, i in- 
nych kamieniach. Nie wątpię ia o tym, aby 
się u nas nie naydowały, osobliwie w pewnych 
ókrągłych, małych iak kula, kruchych, i niby 
marmuryzowanych kamykach : mam z doświad- 
czenia, rozbiłem dwa takie, i-Chryzolity w nich 
nalazłem. 

95. Slifowanie Chtzyzolitu czyni się iak 
innych Kleynotow miększych Szmergłem: prze- 
cięż do odwilżenia Szmerglu. nie bierze się 
Spiritus wini , ale oleum vitrioli : inaczey bowiem 
rozgrzałby się, i poloru nie nabrał. 

96. Proba iego nie iest inna, iak tylko nie- 
со większa twardość od ziemnego Krzyształu, 
ciężkość , i gdy iest ślifowany , żywość pro- 
mieni. Cena ważącego Karąt ieden, wynosi 
na 15. Talerow : dawniey połowę tyle kosztow 
wał, iak Dyament. 


S 9. 


O Ametyście. 


97. Ametyst, po łacinie Ametbystus , po nie- 
miecku Amerbist, po ftancuzku Ametbyste: iest 


PRZEVZROCZYSTE. 39 


Kleynot wieloboczny, czasem kostkowy, ptzey- 
ztoczysty : rożnego fioletowego koloru , cza- 
sem w inne kolory wpadaiący: w ogniu, iko- 
lor utracaiący , i sam topnieliący: miękki, o 
pilnik się ocieraiący. 


98. Są Indyiskie, Amerykańskie , i Euro- 
peyskie , a między ostatniemi, i przednie. W 
Ameryce kopią się w gorze Fsmesako nie daleko 
Potosi : w Paragway, 1 nie daleko Buenos Aires. 
W Агу: naydunią się w Arabii, iw ziemi Ormiań- 
skiey. W Europie są w Hiszpanii, Szkocyi, 
Szwecyi, Norwegii, Węgrzech, Czechach , 
Saxonii, Szląsku, czasem tak znaczney wiel- 
kości, że z nich Tabakierki wyrabiają. W 
Hrabstwie Glackim nayduią się po polach. 

99. Zagraniczni Pisarze iednostaynie się 
zgadzają, że są iu nas w Polszcze , w Woie- 
wodztwach Krakowskim, Sendomirskim, i w 
Litwie około Grodna. Jeżeli się wolno nay- 
duie, pospolicie iest nielaką błonką powleczo- 
ny: częścięy się przecięż ukrywa w orlich ka- 
mieniach , kwarcowych , kizłowych ‚1 wapien* 
nych: albo w piasku rzecznym. 


тоо. Ametyst w ogniu wolnym utracą kos 
lor , i wtedy niewiadómy za Dyament go mo- 
Że poczytać. Proba Ametystu nie iest inna, 
tylko , że est nieco twardszy, 1 waźnieyszy 
od krzyształu ziemnego , albo szkła szftczne- 
go. Cena iego, gdy waży Karat ieden, iest 4. 
Talery. 

101. 


тел. 


—— есум"! 
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тот. Ślifuie się Szmerglem. Muszę tu cie- 
kawym wymienić sposob ślifowania , i polero- 
wania rożnych kamieni, procz iednego tylko 
Dyamentu. ` Ci, ktorzy się tym z umysłu ba- 
wią, maią па to toczydła iedno ołowiane, dru= 
gie cynowe: lecz można sobie kazać zrobić 
tylko Blachy: iedną ołowianą, drugą cynową. 
Na ołowianą blachę sypie się Szmergiel tłuczo- 
ny ‚1 odwilżaiąc , podług widzianey potrzeby , 
albo wodą , albo Spiritu vini, albo oleó vitrioli, 
kamień się ślifuie. Gdy będzie do upodobania 
ślifowany , „poleruie się na blasze cynowey , 


posypuiąc tłuczoną Tryplą, i nieco, Kupferaszem. 


$. .9. 


O Granatku. 


102. Granatek , po łacinie Ganatus, po nie- 
miecku Granat , po francuzku Great : iest Kley- 
not mniey więcey przeyzraczysty , pospolicie 
ciemno-czerwonego koloru. Nie lśni się tak, 
зак inne Kleynoty, chyba tylko przy iasnym 
świetle: albo się topi w, wielkim ogniu, w 
miernym przecięż koloru swego nie utraca. 

103. Со do kształtu, wielorako się nayduie : 
cztero-ośmio-dwunasto-czternasto - dwudziesto- 
wieloboczny. Co do przeyzroczystości, ie 
dne są bardzo czyste , drugie ciemne.. Co do 
koloru, są czworakie , wcale cienine , brunatne, 
cząrno-czerwont , ate ńaypodlcysze : w ko- 

lorze 


RANĘ TTE 


ё= 
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torze kwiatu drzewa granatowego „а te nay= 


kosztownieysze: żołtawo-czerwone , 1 fioleto= 


we.  Namienia iednak Brac ; 
xonii, i Norwegii nayduią zielone , a w Wę- 
grzech żołte. 

104. Nayprzednieysze Są Soryańskie z Pań- 
stwa Pegu w Indyi, ktote Kamiemarze przez 
omyikę Syry 
że w Kambaia , Kalikut уі na Wy 


emi nazywaią : nayduią się tak- 


Europa ich ma dosyć w ПЕС „ Włoszech, 
Groenlandyi ‚ Мотуе ері ‚ Szwecyi у Węgrzech, 
scach w Czechach , 1 


Saxonii; i na wielu mic 


Szląsku bardzo przednie. 


biii ie w Wote wodzt kok Krakows 
domirskim. ' Ja sam mam Granatki ciemnić wpra- 


wdzie , ale z pewnego gatunku uchego War 


piennego kamienia, w Litwie pod Дуулат 


wybite. Ukrywać się bowiem mogą w rożnych 


gatunkach kamieni, osobliwie wapiennych, 1 
łupkich : częstokroć i wolnie się naydnią w pia- 
skach , niby tylko iakowąś błonką pokryte. 

tych kamie* 


dob: Nie wielka kosztownos 
ni, iest przyczyną , że się nie łatwie tałszuią : 
a zatym i doświadczenia zbyt ścisłe nie konie» 
cznie potrzebne. Pospolitych bowiem za kil- 
ka zlotych można kupić dostatkiem , przednie 
zaś Soryańskie , Karat ieden kosztuię około 
pułtora Talara. Między przecięż doświaczenia 
można policzyć to, że Granatek tozpalony , 

iw 
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1 w zimną. wodę wrzucony , rozlatuie się w li- 
steczki. 


5. то, 
O Нілсупсіе. 


тоў. Hiacynt, ро łacinie Hyacyntbns, po 
niemiecku Jyaczatb, po francuzku Hyacinthe 
iest Kleynot nad inne daleko mnieyszą wagę 
maiący , bo nierownie lżeyszy : mniey lub wię- 
сеў przeyzroczysty:: wieloboczny : czerwona- 
wo-żołtego koloru : w ogniu łatwie topnieiący. 
Kolor ten przecięż roźney bywa odmiany. 

108. Jedne bowiem są , iako się nąmieni- 
ło, czerwonawo-żołte , albo w fioletowe wpa- 
daiące. Drugie koloru szafranowego. Trzecie 
białawo - żołte. Czwarte bardzo podobne do 
Bursztynu. Piąte nakoniec maią kolor prza- 
snego miodu. 

109. Oryentalne nayprzednieysze czerwo- 
nawo-żołte, nayduią się w Arabii ‚ Kalekut, і 
Kamboja. 4 Eutopeyskie podleysze wprawdzie, 
naywięcey pochodzą z Portugalii: procz tego 
są w Węgrzech , Saxonii , Czechach i Szląsku. 
Upewnia P. Delisje, że u nas w Polszcze obfite 
maia być Hiacynty, ale. w-ktorey stronie ? 
chyba: na pograniczu Sziąskim.  Poiedyńczo 
ukrywać się mogą w innych kamieniach, albo 
tylko niby błonką powleczone. 

110. Hiacynty czerwone, w ogniu mier- 
nym upalone większey ńabywaią czerwoności, 

inne 
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inne zaś kolor swóy w ogniu tracą tak dale- 
ce, że niewiadomym za Dyament udane być 
mogą: lekkość przecięż , i miękkość zdradę od- 
krywa. Takowe zfałszowane Dyamenty Ka- 
mieniąrze nazywaią Circonzer. 

1i1. Zfałszowanie Hiacyntu stać się może 
przez szkło farbowane : ale szkło łatwo iest 
rozeznać. Cena iego rowna iest z Ametystem 
i Chtyżolitem, podług większey , lub mniey- 
szęy iego dobroci. 


IT. 
O Berylu. 


112. Beryl , ро łacinie Beryllus , po niemie- 
ско Вегі , po francuzku Aigue marine: u in- 
nych nazywany Aquamarin , Gd koloru seledy- 
nowego, do koloru wod morskich podobnego, 
jest przeyzroczysty , w ogniu łatwie topnieią- 


113. Odmiany iego są wielorakie. 'Chryso- 


cy, i do krzyształow 516 zbliżaiący. 


beril lśni Się iak, złoto.  Cbryzopras ma bla- 
dą żołtość. Hyacintbizontes wpada w kolor Hia- 
cyntowy. -<derożdes ma nieco koloru miedziane= 
go. Cereus wpada w kolor woskowy , Oleagi- 
meus w Oleyny. Lecz te.odmiany Mineralogi- 
stowie do innych liczą Rodzaiow. 

114. Nayduie się w znacznych sztukach , 
nakształt gotnego krzyształu w Indyi , w Rzece 
Eufrates, і gorze Taurus. W Europie nayob- 
fitszy iest w Szwaycarach. 


II5. 
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ї15і Nie wielka cena Berylu, mało co bo- 
wiem bardziey nad krzyształ górny szacowny, 
nie test nikomu powodem do zfałszowania : a 
zatym i ścisłe prawdziwego-doświadczenie nie 
sądzę koniecznie być potrzebne. Z tym wszy- 
stkim, Beryl większą ma twardość nad szkło far- 
bowane , i gorny krzyształ. 


$. 1% 
О Opals. 


116. Opal, po niemiecku Opas ‚ po łacinie 
Opalus, po francuzku Opale, iest Kleynot, w 
ktorym się wszystkich innych Kleynotow пау- 
duią kolory ; i podług rożnego ku światłu obro- 
cenia , wydaie kolor purpurowy , błękitny, czer- 
wony , zielony , itak daley. W swoiey zaś 
przeyzroczystości , iedne maia kolot mleczny : 
drugie są czarniawę : trzecie żołtawe : czwar- 
te nakoniec Kocim okiem zwane, ku światłu 
obrocóne świecą się јак oko u Kota. Ta osta- 
tnia odmiana u Włochow nazwanń jest Girasole! 

117. Oryentalne nayduią się w Indyi, Ara- 
bii, Egipcie , i Cyprze: między temi nayprze= 
dnieysze są mleczno - przeyzroczyste , ktore 
rożnym przewroceniem maią w sobie ogień 
Rubinow у purpbrę Ametystow , żołtość Тора- 
сом błękitność Szafirow , zieloność Szmara- 
gdow. 

118. W Europie mais Opale Czechy , Sa- 
xonia, a osobliwie Węgry. W tym ostatnim 

š kraju 
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kraiu tak są przednie, że Bruchman śmie po- 
wątpiwać , czyli tylko te, ktore się za Ory- 
entalne udaig, nie są Węgierskie. М tych zaś 
Węgrzech nayprzednieysze nayduią się nie da~- 


leko E peries ku. Karpackim gorom; a pod Wsią 
WA H 
iwa Kopalnia Opalow. 


Kopią się zaraz pod zwierzchnią Darnią : i czę- 


Czerniczka ma być 


stokroć w ziemi tylko pługiem przewtoconey 
widzieć się daią. 


119. W Dolini 


D 


między Karpackie- 
że być bardzo przednie. 


mi gorami, mala tai 


Mniema B 


od Karpackich gor na 
wszystkie strony matą być rozniesione , а za- 
tym 1 w naszym kraiu ku tym gorom naydo- 
wacby się powinny. 

120, Kto szuka (palu, naleść go może w 
innych kamieniach , a osobliwie w iednym mięk- 


kim, maiącym czarne , żołte , 1 brunatne. 


Może być i z ziemi sam przez się wykopany , 
a wtedy iest кк, 1 bez koloru , nakształt 


kawałka lodu: 


zaś па słońcu wyschnie , 


121. 


w рїет$сте- 
ро zfałszowa- 


nie, i па уут 


cie piecz 
nia dla rożnych зеро kolorow, ieszcze Sztuka 
nie nałazła sposobow. Па odmiany podobno 
tych kolorow, Apocalypsi 


сар: (21. nazwany 
iest nayszacownieyszym Kleynotem. Prawdziź 


wego więc Opalu doświadczenie jest , gdy то» 
Znym obroceniem ku światłu, rożnie mienia 
kolo- 
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kolory ; co się naylepicy pokaże, gdy -się na 
czym czarnym położy „naprzykład Axamicie, 

122. Niejaki Mazażus,. niegdyś miał Opal 
wielkości laskowego OQrzecha, 20,000. Ziotych 
niemieckich szacowany. Naturalny Gabinet Wie- 
deński ma podobńy naypięknieyszy , i naywię= 
kszy, wielkości pięści. Teraz +Opal, Karat ie- 
den ważący „ nayprzednieyszego gatunku, nie 
iest droższy , iak około 4. Talerow. 


х 95 
O Krwawnika. 


123. Krwawnik, po łacinie Carneolus , ро 
niemiecku Carzeol , po francuzku Corzaline , 1656 
Kamień albo zupełnie, albo przynaymniey w 
put przeyzroczysty , rożnego cielistego kolo= 
ru. Jedne bowiem są białawe ; drugie czerwo- 
nawe, Sardus zwane ; trzecie iasno , albo cie- 
mno-czerwone , a te nayczyścicysze ; czwarte 
blade z kropkami niby krwawemi, Gemma Ste- 
phani nazwane: piąte nakoniec plamiste , albo 
bręgowane. Zażywaią się naywięcey do wy- 
xzynania pieczątek. 

124. Oryentalne nayduią się około Babilo- 
nu, w Ormiańskiey ziemi, Arabii, Egipcie, 
Cyprze, i па Wyspie Ceylon: a te bardziey są 
przeyzroczyste. uropeyskie zaś ciemnieysze, 
maia Grecya , Włochy , Szwaycary , Niemcy 
nad Renem, Węgry , Czechy, Saxonia, i Szląsk. 

Maią 
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Maią się naydowąć i ku Karpackim gorom, a 
osobliwie około Mowegotar gn. 

125. Ledwie nie każdemu Krwawnik zna- 
iomy iest, i wiadomo , Ze cena iego nie iest 
bardzo wysoka : јак więc nie łatwie kóm:t chce 
się go fałszować, tak przez pospolitą znaio- 
mość łatwie poznanym być może. Od szkła 
fartbowanego rożni go większa twardość. 


КОТАН 


О Kleynotach ciemnych, 


26. K Leynoty ciemne , są to Kamienie ro- 
` Znego koloru , nad inne kosztowniey- 
sze, albo wcale nie maiące przeyzroczystości, 
albo tylko mało co. Podług mego zdania , tyl- 
ko się tu pomieścić mogą Turmalin, Chalce- 
don, Onix, Swiatowe oko , i Turkus. 
Sora? 


O Turmalinie. 


127. Turmalin, albo Tryp, u Niemcow 
Aschentrecker nazwany, iest podług Baumerta 
Kamień w pul przeyzroczysty ‚ koloru ciemno- 
brunatnego , ktory tę ma własność ,'iż miernie 
rozpalony., i w popioł włożony , iedną Stroną 
popioł do siebie przyciąga , a drugą odrzuca. 

129. Niedawno sie ten Kamień ziawił w 
Europie, naypierwiey z Wyspy Ceylon przy- 


wice 
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więziony. Łemery pierwszy, raz go pokazał 
Akademii Paryzkiey w Roku 1717 teraz go 
Hollendrzy dostatkiem do Europy dla zysku 
sprowadzili. 

129. Już teraz i rożne Turmaliny są zna- 
iome, 1 na rożnych mieyscach wynalezione. 
Namienia Bruckmanio czarnych, żŻołto-bruna- 
tnych „1 zielonych, a czasem maig się naydo- 
wać i błękitne. Europa one ma пћес w Saxonii, 
Czechach , Norwegii , a Ameryka w Brazylu. 


$. 2. 
О Chalcedenie. 


130. Chalcedon , po łacinie Chałcedonius, po 
niemiecku Chelcedon , po francuzku Chalcedożke , 
iest Kamień ledwie co przeyztoczystości maią- 
cy, ciemnawy , 1 mglisty. < Kolor iego Siwy , 
słabo z innemi kolorami pomięszany. Chcąc 
przez ten Kamień patrzyć, 'zdaie się, Ze się 


patrzy przez grub ' mote. W ogniu kolor trà- 
ЕЕ grubą 31519 8 I 


ci, 1 bieleie 

131. Jedne są siwo-zielonawe , drugie si- 
wozbrynatne , trzecie siwo-błękitne , 'czwarte 
biało-siwe , piąte plamiste , ibręgowate. Trze- 
cie są właściwie Otyentalnę , a czwarte Euro- 
peyskie.  Oryentalne nayprzednicysze wpada- 
ią prawie w kolor purpurowy, albo błękitny , a 
przeglądaiącym się w nich, pokazuią kolory 


tęczy. 
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1 32: Oryentalne 'nayduią się w Egipcie, i 
na Wyspie Ceylon: Europeyskie zaś w Francyi, 


- Włoszech ,. Węgrzech, Czechach , Saxenii, i 


Szląsku.  Pospolicie zamykaią się w innych 
kamieniach, i częstoktoć w iednym kamieniu 
będzie ich kilka razem. 

133. Nie są bardzo kosztowne , i zażywaią 
się do wyrzynania pieczątek, iak Krwawniki: 
a chociażby Krwawnikom podobne były , tym 
się przecięż rożnią , że Chalcedony są mgli- 
ste., siwe, mało co z innemi kolorami mięszane, 
a Krwawniki w kolorze iasne, i przeyztoczy- 
ste. Маус w Powiecie Spizkim. 


S$. ЖД: 
O Onixie. 


1 34. Onix , we wszystkich prawie ięzykach 
podobnież nazwany , iest Kamień ledwie co 
przeyzroczystości maiący, w kolorze podobny 
do paznogcia ludzkiego. Zawsze się składa ni- 
by z lisckow, a ztąd dwoiakie wypadaią gatunki. 

135. Jedne bowiem są, ktore się niby z 
cyrkułow składaią : między temi te, ktore wy- 
rażaią wielkie podobieństwo oka, nazwane są 
Oculus Beli. Drugie maia warsztwy rożnego 
koloru na sobie leżące , Memphitis ‚ albo Cama- 
ша zwane : w takich dawnieysi wyrzynali pie- 
czątki tak, 12 dno wyrznięcia inny kolor oka- 
zywało. Trzecie się składaią plamami, lub brę- 
TOM II. D гаш} 
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gami Krwawniku, Achatku, Jaspiszu , Chalce* 
donu. Gr. 

136. Arabski Onix, iest naywłaściwszy: 
procz tego nayduią się w Ińdyi , Ameryce , Egi- 
pcie , Ormiańskiey ziemi.. Europa zaś ma w 
Węgrzech , Włoszech, Czechach , Saxonii, i 
Szląsku. U nas nie nayduię świadectwa, gdzie- 
by się naydował. 

137- Ukrywa się w innych kamieniach, iak 
Chalcedon. Z znacznych iego sztuk robią się 
Tabakierki, i inne drobnieysze rzeczy. 


SE 4. 
О Oku Swiata. 


138. Oko świata, po łacinie Oculus mundi , 
po niemiecku M eltauge, po francuzku Oe; du 
monde, nie iest czym innym , tylko wywietrza- 
łym Opalem, a przez to kamieniem inne wła- 
sności maiącym. Kolor ma taki, iaki Onix, 
lecz wcale nie iest przeyzroczysty. 

139. Trafiło się przypadkiem, że na ten Ка 
mień coś wilgotnego wylano, aliści się poka- 
zał być przeyzroczystym. 27230 się pokazała 
iego własność, że w czymkolwiek namoczony, 
nabiera przeyzroczystości, gdy uschnie cie- 
mnieie. Toż się dzieie w oliwie , lub oleia , 
ale iuż potym wody zażyć do niego nie można. 

140. Procz naturalnych , iest wiele przez 
sztukę zrobionych z innych kamieni rożnego 
koloru. Naturalne, procz rożnych innych kra- 


CIEMNE. БІ 
iow w Europie, nayobficiey iednak nayduią 
się w Węgrzech około gor Karpackich. 

с 


O Turkusie. 


141. Turkus , po łacinie Tuzcozdes , po nie- 
miecku Т1 


s, po francuzku Turguois y iest 


białawo-błękicne , drugie żołtawo - błękitne, a 


trzecie zielonawo-błękitnei 

142. Oryentalne osobliwie pochodzą z Per- 
syi, są nayprzednieyszć , i rzadko dochodzą 
wielkości Włoskiego Orzecha. Согу F 
kach w Petsyi ,1 Firous nie daleko Kaspiyski 


Morza , nayobfitsze ich: maią Kopalnie. 
ropeyskie są bard 


y zielonawe , lub białawe , 

1 nayduią się w Hiszpanii, Węgrzech, i Szląsku. 
t š I 3 to 5 [4 

143. Lubo się ten Kleynot iak nayprzey= 

dnieyszy Kamień shfować dale, піс przecięz pe- 


wnieyszego , liako że iest tylko zkamiemiałym 


zębem lakawegoś Zwierzę Naypierwszy 


to odkrył елити” Mem: de l Acad: 1715. Swie- 
żo wykopany nie ma należytego koloru, tyl- 
ko żyłki iakoweś , dopiero gdy w ogniu będzie 
upalony , przychodzi do doskonałości. 

144. Bywa to czasem , że 1 nayprzedniey- 
szy iasność 1 kolor utraca : w takim przypad- 
ku wrzuci się w oleiek migdałowy , i postawi 
przez dwa dni w ciepłym popiele: albo się tyl- 

D 2 ko 
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‚ Ко natrze 0/20 witrioli „. a wroci Się iasność 1 

kolor. 

145. Między doświadczeniami prawdziwego 
Turkusu, może się to poczytać za naypewniey- 
sze. Każ zrobić ługu wapiennego, i puść kroplę 
na Kamień, ieżeli się woda zafarbuie, będzie zna- 
kiem przedniego Turkusu. Procz tego, Turkus 
prawdziwy w dzień iest błękitny , a przy świe* 
cy zielony. 

146. Pokazuią doświadczenia od Henckela , 
i innych czynione, że z rożnych kości, a 0$0- 
bliwie kopaney słoniowey, Momotowa kost w Mo- 
skwie zwaney , można upalić Turkusy , nie ma- 
ią przecięż twardości xowney prawdziwym. 
Cena prawdziwego Turkusu dawniey była wiel- 
ka; teraz wielkości laskowego orzecha nay- 
więcey то. Talerow kosztuie. 


ł 


ROZDZ I.ASE „IV. 
O Kleynotacb fałszywych, 


147. DOd imieniem Kleynotow fałszywych , 
nie rozumiem ia tu owe, ktore z Szkłą 


przez sztukę są robione : 'ale naturalne Kamie- 
nie, ktore przeyztoczystością , i kolorami po- 
dobne do Kleynotow , od niewiadomych za ta- 
kie poczytane być mogą. Kamienie zaś takie 
Są: Krzyształ gorny , Kwarzec , Szpat, Kizet. 
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О Krzysztale gornym. 


143. Krzyształ gorny , ziemny , kamienny, 
naturalny, wolno go nazwać iak się podoba 3 
po łacinie Crystallus montana , po niemiecku 
Bergkristall , po ftancuzku Cristal de Roche ‚ iest 
Kamień miękki, przeyzroczysty , albo sześcio- 
boczny , albo bez kształtu: pospolicie czysty, 
a częstokroć i kolory maiący. Stalą uderzo= 
пу, daie ogień. 

149. Czysty bez żadnego koloru, iest po- 
dobny do Krzyształu robionego. Те zaś, kto- 
те maią kolor, wielorakie są, i zowią 'się u 
Niemcow Flisse z przydatkiem imienia Kley- 
notu, до ktorego są podobne. My nazwie- 
ту, naprzykład fałszywym Rubinem , Szmara- 
gdem фе. 

150. Fałszywy Rubin, iest Krzyształ sze- 
ścioboczny , maiący kolor albo wcale czer- 
жопу, albo z błękitnym, lub żołtyminieco 
zmięszany., zawsze przecięż przeyzroczysty. 
Fałszywy Szafir, iest Krzyształ przeyzroczy- 
sty koloru błękitnego , iaśnieyszego , lub cie- 
mnieyszego. Fałszywy Topaz , iest Krzyształ 
ptzeyztoczysty, żołtego , albo żołtawo-zielo- 
nego koloru: częstokroć kolorem tym tylko 
niby błonką powleczony bywa. Fałszywy 
Szmaragd ma kolor zielony , albo seledynowy. 

151. Procz tych , Są ieszcze Krzysztaty 
ciemnych kolorow. , Wcale czarne, zawsze 


D3 prze- 
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przecięż przeyztoczyste.  Czarniawo-czetwo- 
пе, maiące podobieństwo do krwi ugotowa- 
пеу : i brunatne. 

152. Nayduią się w bardzo wielu. miey- 
scach , osobliwie w Szwaycarach całe gory ma- 
ią czysty Krzyształ Podobnież jest w go- 
rach Alpeńskich, i Pireneyskich. Czechy, i 
Szląsk maia także Krzyształy osobliwie far: 
bowane. Gory Karpackie nie-są bez Krzy- 
ształow : powiadaią, że się u nas naydować 
mala w Woiewodztwach Kiiowskim, 1 Mścisła- 
wskim. Może się i na innych naydować miey- 
scach w rożnych kamieniach , nawet i pospoli- 
tych polowych. 

153. Krzyształowi białemu czystemu mo- 
žna przez Sztukę dać rożny kolor. Rozpalo- 
ny kilkakrotnie, i gaszony w Essencyi Bezette , 
staie się ciemno-czerwonym : gaszony w tyn- 
ktutze Coccionella , staie się podobnym do Rubi- 


nu: w tynkturze czerwonego Sandału , staie 


się czarno-czerwony : od tynktury szafranowey 
nabiera podobieństwo Торали: od solucyi Lak- 
musu, przyimuie podobieństwo Szafiru: od so- 
ku spina cerwina staie się niby Ametystem : a od 
Lakmusu z Szafranem zmięszanego , dostaje ko~ 
lor Szmaragdu. 

154. Z Krzyształow tych gornych , topią 
się nayprzednieysze Krzyształy robione. Wy- 
rabiaią się z nich rożne rzeczy. Drobnieysze 
rożnie osadzone łatwo niewiadomego oszukać 
mogą, że są Kleynotami: rożnica się prze» 

cięż 
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cięż w tym pokazuie, że Krzyształ z ziemi 
wykopany ieśt pospolicie sześcioboczny, Kley- 
noty więcey bokow maią: że Krzyształ daie 
się żelazem rysować , Kleynoty nie łatwie. Od 
Krzyształu robionego tym się roźni, że Krzy- 
Ształ ziemny stalą daie ogień, czego nie czy- 
ni robiony. Z tym wszystkim Krzyształy śli- 
fowane , nie źle się wydaią, 


$. 2. 
O Szpacie przeyżroczystym. 


155. Szpat , we wszystkich prawie ięzykach 
podobnież nazwany, iest Kamień pospolity , 
maiący niejakie podobieństwo do oczkowatey 
soli, mniey lub więcey czysty , niby z listkow, 
albo warsztwow złożony. Rożny iest, naprzy- 
kład wapienny ; gipsowy бс. Nie każdy prze- 
cięż w moim przedsięwziętym porządku. na to 
tu mieysce należy : tu tylko bowiem oddzie- 
lam przeyzroczyste , farbowane , i krystallizo- 
wane , ktore mogą mieć nieiakie podobieństwo 
do drugich kamieni, inne zaś na innym mieyscu 
opiszę. 

156. Szpat przeyzroczysty , iest Kamień 
miękki rożnego koloru : biały , żołtawy , i żył- 
kowany: czarniawy , 1 zielonawy. Biały w 
małych sztuczkach nie trudno przychodzi wszę- 
dzie naydować , nayobficiey się przecięż nay- 
duie w Moskwie koło 4Archamgelu na Wyspie 

Niedź- 
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Niedźwiedziey. W Szwaycarich iest czarno i 
czetwono-żyłowany. 

157. Do tego Rodzaiu należy ow przey= 
zroczysty Kamień , Krzyształem Islandskim zwa 
ny, przez ktory patrząc , wszystkie rzeczy ро- 
dwoynie się pokazuią. Мауйше się w Islan- 
dyi, i na innych mieyscach. 

158. Szpat szklanny , iest wprawdzie nie- 
co twardszy od poprzedzającego , podobnież 
iednak ow o stal uderzony ognia nie daie. 
Rożny iest: biały , fioletowy , ciemno -siwy , 
zielonawy. 

159. Szpat krystallizowany iest przeyzto- 
czysty , rożną ktystallizacyą maiący , rożni się 
tym przecięż od Krzyształu gornego , że nigdy 
nie ma końcow ostrych. Czasem wiele niby 
iakich ziarn bywa skupionych. Со do krystal- 
lizacyi iego , iest wieloboczny , czteroboczny, 
sześcioboczny , ośmioboczny , ©: okrągły , 
rożyczkowy, б. Gre. 

т бо. Wszystkie te Szpaty obficie się nay- 
duią w gorach kruszcowych : nie są iednak ta- 
ką osobliwością, aby się między kamieniami 
na polach, lub rzekach nie naydowały. Gdzie 
się w gorach obficie nayduią , czynią nadzieię 
obfitych kruszcow.  Zdatność ich naywiększa 
jest, Ze się upalalą na piasek iak srebro lśniący. 

161. Przeyzroczystością, i kolorami tych 
Kamieni uwieść się może niewiadomy , po- 
czytuiąc ża bardzo kosztowne : doświadczenia 
więc Szpatow są te. Po większey części, Ser- 

waser 
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waser wre na nie puszczony : w Ogniu rozpa- 
lone trzeszcząc rozlatuią się w sztuczki: są 
miękkie, i o stal uderzone ognia nie daią. 


9. 3. 
O Kwarcu  przeyzroć zystym. 


162. Podobnież poprzedzaliącym , Kwarce 
ciemne na inne mieysce zostawuię do opisa- 
nia, tu tylko wymienię przeyzroczyste, Kwa- 
rzec zaś ( podobnież w innych ięzykach na- 
zwany ) iest Kamień таізсу wprawdzie nieja- 
ką twardość, ale przy tym kruchy : daie od 
stali nieco ognia : ma wiele w sobie rysow ; і 
wydaie się riakształt kawałka iakiey Soli. 

163. Przeyzroczysty iest biały , 1est wies 
lorako farbowany : są bowiem czerwone , błę- 
kitne , zielonć , fioletowe, i czarne : a we 
wszystkich tych kolorach iaśnieysze , lub cie- 
mnieysze. 

164. Do robienia szkła bardzo iest zdatny : 
szkło bowiem z niego i przednie, 1 mocne 
iest. /Biały wszędzie się po polach naydować 
może: a osobliwie-ciemnego Sztuki czasem do 
kilku cetnarow widzieć się daią. Przeyzroe 
czysty zaś farbowany , czarny iest w Norwe- 
gii: żołcy w Czechach : biało-żołtawy w Wę- 
grzech : fidletowy w. Saxonil i Czechach : 
błękitny i fioletowy w Szwecyi: czerwony 1 i 
czarny w Oraz w Afryce. Poznać go łatwo 
można po rysach wewnęctznych , i kruchości. 


5. 4 


KAMIENIE 


бели: 
О Kizłach przeyzroczystych. 
przej уз, 


165. Mineralogistowie wprawdzie te wszy- 
stkie Kamienie rożnego gatunku nazywaią Ki- 
złami, ktore przez długość czasu, 1 rożne 
przypadki, ostrza swoie utraciwszy ‚ stały się 
okrążonemi: idąc przecięż za Waliezyiszej: A 
1 niektoremi innemi, Kizłami nazwać można 
owe bardzo znalome Kamienie, ktore u nas 
pospolstwo nazywa Zanokcicami. Między temi 
niektore są dość przeyzroczyśste. 

166. Kizeł więc iest Kamień pośrzedni 
między ciemnemi, i przeyzroczystemi: nieco 
twardy , ale miększy przecięż od Krzemienia : 
wewnątrz bez rysow pospolicie. Co do kolo- 
ru, bywa biały, brunatny , 1 czerwonawy. 

167. Ciemne wszędzie się nayduią , а oso- 
bliwie Rzeki, i Strumyki ich pełne, między kto- 
remi nie iest osobliwością naydować przey- 
zroczyste : ale gdy będą ślifowane, za krotki 
czas na wolnym powietrzu iasność swą utra- 
caią.  Chimicy są przeświadczeni, że w ka- 
źdym Kizlu iest nieco złota, 


КО Z D Z DT AGR, у; 


O Kamieniach dla rzadkości kosztownych. 


168. NĄ to te Kamienie , ktore lubo nie do- 
chodzą owey zbyteczney ceny Kley- 
notow , 
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notow, że iednak nie są pospolite , że są wzię- 
te, maig swoy szacunek przyzwoity , większy 
przecięż nad inne. Takiemi są: Achat, Ja- 
spis, Porfir, Malachit , Lazurowy , Ormiański, 
Amiant, Asbest, Linkur, Kacholong, Nan- 
niester, 1 Gwiazdowiec. 


бат. 


O Acbacie. 


169. Achat, albo Agat, podobnież i w 
innych ięzykach nazwany, iest Kamień twardy, 
rożne kolory maiący, w przełamaniu пасу 
się, do ślifowania zdatny: о stal uderzony so- 
wicie ognia date , iest w pul przeyzroczysty , 1 
pewnym gatunkiem Кїлїп. 

170. Troiako Achaty podzielić się mo- 
g3% na farbowane , upstrzone , i figurowane. 
Farbowane ieden tylko maią kolor : tak są czar- 
niawe , brunatne , siwe бс.  Upstrzone , maig 
razem kilka kolorow; tak są Leucacbates bialo- 
żyłowane : Hamacbates 2 czetwonemi żyłami : 
pierwszego białe plamy są na dnie czarnym, 
brunatnym , lub siwym; drugiego żyły , albo 
krople Czerwone na dnie takowymże. Sarda- 
cbates ma plamy blado-czerwone. J aspachates 
jest zielony z czerwonemi kroplami. Рос 
tego są jeszcze o trzech , i czterech kolorach. 

171. Figurowane rożne na sobie maia od 
przyrodzenia malowane rzeczy. Ма iednych 
są niby litery , herby : na drugich gwiazdy, 

mie- 


йй АБАН 
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miesiąc : na innych niby buiaiąca woda: na 
innych ieszcze niby koralowe gałązki. Міе- 
ktore na sobie wyrażają Krzaki, Drzewa, Zwie- 
rzęta Gre. 

172. W Wiedniu ma się naydować Agat 
wielki, maiący na sobie te litery : В. ХВІЅТОВ. 
S. XXX. Ма innym mieyscu та na sobie dru- 
gi wyrażać Herb Szwedzki, trzy Korony. W 
Upsalu w Szwecyi ma być wielka tablica z 
Agatu ‚ ktorey iedna strona pokazuie przepro- 
wadzenie ludu Jzraelskiego , druga Sąd osta- 
teczny. Nie każdemu się przecięż chce wie- 
rzyć, aby te osobliwości od przyrodzenia by- 
ły uczynione. 


173. Można bowiem przez sztukę na śli- 


fowanym Achacie odmalować , co się podoba. 
Co się bowiem piorkiem na nim odmaluie so- 
lucyą srebra, kilka razy powtarzaiąc , i prze- 
suszaiąc ; zostawi malowidło brunatne , albo 
czerwone.  Przymięszawszy do tey solucyi 
czwartą część sadzy, 1 czerwonego Wayn- 
sztynu : będzie malowidło iasno-brunatne. Wzią- 
wszy zaś, zamiast sadzy i Waynsztynu, 4Штшет 
plumosum , będzie fioletowe. 


174. Lecz malowidła sztuczne łatwo się poż 
2пас daią: w ogień bowiem wrzuciwszy , cała 
zmyślona ozdoba niknie. Doświadczenie prze- 
cięż. inne bez szkody uczynić można. Poma- 
że się Serwaserem , i na kilkanaście godzin w 
wilgotnym mieyscu położy , a malowidła sztu- 

czne 
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czne zginą : lecz położywszy potym па słoń- 
cu, za kilka dni powrocą. 

175. Powracam і ia do Achatow natural- 
nych. Achat w kolorach nayduie się w ro- 
żnych kraiach Europy ; figutowany iest wpra- 
wdzie i w Niemczech, Czechach, Szląsku ; ale 
nayprzednieyszy w Indyi. U nas napisał Duń- 
czewski w swoim Kalendarzu na rok 1767. że 
w Dobrach Radziwiłłowskich nalazł się tak 
wielki, iż 4. woły pod niego zaprzężono. 
Obawiam się, czyli to tylko nie był Kamień 
młyński. 

176. Z większych sztuk wyrabiają się rożne 
rzeczy , a malowane chowaią się dla osobliwo- 
ści. Proba prawdziwego iest wielka twardość, 
1 obfite od stali ognia dawanie. 


Беа 
О faspiszu. 


177. Јаѕріѕ2, w innych ięzykach podo- 
bnież nazwany , iest Kamień kwarcowąty , mo- 
cny, o stal uderzony ognia daiący : nieprzey- 
zroczysty wprawdzie, ale kolory przyiemne 
maiący , i polor przedni przyimuiący. 

178. Co do koloru, wieloraki iest. Biały, 
siwy, rożhie czerwony, fioletowy, Żołty, 
brunatny , błękitny , czarny, zielony, biało 
lub błękitno-żyłkowany : biało, 2010, czer- 
wono, zielono-kropkowany, lub plamiony: 

хо2пе 
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rożne malowidła, i niby, pisma na sobie ma. 
iący. бс. 

179. Jaspisze rożne w bardzo wielu nays 
duią się kraiach. Są w Hiszpanii, Francyi , 
Szwecyi, Czechach, Szląsku , Szwaycarach , 
Sardynii, Sycylii, Toskanii, w Grecyi, i бу- 
beryi. Namieniaią Pisarze , że 
skie w Syberyi, i niektore Kaukazu pełne są 
Jaspiszu. Pallas upewnia, że w okolicy Or- 
skaia są całe рогу, pagorki, i opoki Jaspiszo- 
we, i że Kirgizowie gróby swoie robią z Ja- 
spiszu. 

180. Kopią się z ziemi, mieyscami prze- 
cięż i po wierzchu ziemi naydować mogą. 
Rzetelność Jaspiszu pokazie się z twardości, 
1 przyiemności koloru. U nas mam wiadomość, 
że Się ma naydować w Litwie, i w Powiecie 
Owruckim. Wyrabiaią się z niego Tabakierki, 
1 tożne inne rzeczy. 


Š 
O Porfirze. 


181. Porfir iest gatunek Jaspiszu , ale gruba 
sze ziarna w swey mięszaninie maiący , i ro- 


Znemi innemi kamykami pomięszany : albo iest 
Kamień Kwarcowy nieprzeyztoczysty , maiący 
w Sobie ziarna rożnych innych opoczystych 
Kamieni. 
182. Gatunki iego są troiakie: właściwy 
Porfir, Brokatel , i Granit. Porfir właściwy 
iest 
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iest koloru czerwonego , brunatnego , lub czar- 
niawego z białemi ziarnami. Jest i zielony , 
i purpurowy z rożnemi ziarnami.  Brokate/ od 
niektorych między Marmury policzony , iest 
czerwonawy z żołtemi ziarnami. Granit iest 
czerwonawy z ziarnami czarnemi. 

183. Мауйше się nayprzednieyszy w Ата- 
bii: potym we Francyi, Włoszech, Grecyi, 
Niemczech , Czechach. Nie trudno go w ma- 
łych sztukach i u nas naydować na wierzchu 
ziemi. Z wielkich sztuk robią się Ołtarze , 
Kolumny , i rożne naczynia. Porfiry , albo 
Granity do owych Obelisk Egipskich, między 
cuda świata policzonych , były sprowadzone 
z Arabii : niektorzy przecięż niechcą wierzyć, 
aby to były naturalne kamienie , ale przez sztu- 
kę lane. 


Gm 
O Malachicie. 


184. Malachit, albo Kamień ślazowy , ро 
niemiecku Papelstein : iest nieprzeyzroczysty : 
ma kolor liścia topolowego , albo slazowego : 
czasem ma nieiaką błękitność , i żyłki białe , 
lub czarne plamy.  Mineralogistowie liczą, go 
między Kruszce miedziane. 

185. Nayprzeydnieysze gatunki po tym się 
od innych Kamieni rozeznać mogą, że maią 
w sobie niby promienie od śrzedniego punktu 
pochodzące : a inne są niby z-warsztwow skla- 
dane. 


186. 
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196. Nayduią się w Węgrzech, Włoszech, 
Czechach , Tyrolu, Saxonii, Szląsku, i Sybe- 
ту1.. U nas niewiem gdzieby.go widziano. Z 
większych jego sztuk robią się kubki, tczon* 
ki, i rożne inne rzeczy. 


SMILE: 


О Kamieniu. Lazurowym. 


187. Kamień Lazurowy , po łacinie Lapis 
lazuli , po niemiecku Lazurstein , po francuzku 
Pierre d Azur, iest gatunek nieiaki Jaspiszu , 
bardzo. wysokiego błękitnego koloru. Niekto- 
ry ma tu i owdzie żyłki niby złote, srebrne, 
lub białe í: żyłki te przecięż nie Są złote, јак 
dawniey mniemano , ale Siarczyste. 

188. Nayduie się w Ameryce, w Indyi, 
Arabii, Egipcie , w Persyi , і Golkonda. Euro- 
peyskie są w Hiszpanii , Włoszech , Węgrzech, 
Czechach , Szląsku, ale tak miękkie, że się 
żywo polerować nie daią. U nas, zaświade- 
ctwem Długosza .i Kromera , ma się naydow: 
pod Checinem: podobnież ma być pod Ріжсхо- 
wem. Jest wieść , że w Woiewodztwie Kuo- 
wskim wykopuią się drobne. Z tym wszystkim 
pospolicie się nayduią w Kopalniach złotych , 
lub miedzianych ; albo o takich Kruszcach w 
bliskości upewniaią. ; 

189. Bywaią czasem sztuki puł-łokciowe , 
ale bardzo rzadko.  Wyrabiaią się z nich Ta- 


bakierki., i inne kosztowne rzeczy : a z dro- 
bniey- 


/ 
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bnieyszych Paciorki na Rożance, 1 Koronki. 
Owa bardzo przednia farba Ultramarin zwana, 
bardzo wysokiey błękitności , iest z tego kamie- 


nia: ktora iak sie robi ?»namienię. ku końcowi 


tey Ksią 


190.' Między inne doświadczenia prawdzi. 


> Kamienia, może.się to ро- 


wego Lazżurov 
liczyć 


zyć, Ze rozpalony, i w occie ugaszony , 


L 


ieszcze żywszey nabiera błękitności. 


S... €. 
О Kamienin Ormiańsktm. 


191. Kamień Ormiañski iest, nieco ройо- 


пу. poprzedzaiącemu, tylko że iego błęki* 


da nieco w zielone, i nie jest żył- 


tność w 


kowany , ale białemi kroplami upstrzony. Na- 


zwany  1ESt Kamieniem Ormiańskim, że go 


mi Ormiańskiey kopano. 


192. Teraz się inż ńayduie w wielu kr 
a 


iach: w Czechach , Saxonii, Ty- 


пи Lazurowym. 


rolu, 1 pospolicie przy Kam 


Wykor Się w nierownie większych sztukach, 


iak poprzedzaiący., U nas ma się naydować 


w Woiewodztwie Sendomirskim. 


pod 77ę. 


3. Wyrabia się podobnież, iak Kamień 
Lazurowy , па rożne rzeczy; osobliwie robi 


z niego błękitna farba Bergblau zwana, po- 
š ç ; 


:owszęm 1 ten Ве 


dleysza od Ultrama 


od naturalnego , ktory się opisał 


rozny 


między ziemiami. 
TOM II. 
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O Amiancie, i Asbescie. 


194. Amiant, od Niemcow Bergflachs , to 
iest Len gorny, albo ziemny nazwany ; iest 
Kamień pospolicie siwy, na wodzie pływaiący, 
z nitek niby do rozebrania łatwych złożony , 
inieco giętki: w ogniu trwały, lecz tylko w 
nim bardziey biełeie. 

195. Nayduie się w Syberyi, Moskwie , 
Szwecyi, Węgrzech, Czechach, Korsyce , a 
naydłuższe nitki daliący w Turczech.  Osobli- 
wość tego Kamienia na tym zawisła , Ze nitki 
iego prząść, i na płotno wyrobić można, kto- 
re nietylko w ogńiu iest nieskażone , lecz 
owszem się w nim przeczyszcza. 

196. Robienie takiego płotna, lubo cza- 
sow naszych między zagubione sztuki liczyć 
trzeba: przecięż tu i owdzie pokazuią kawał- 
zi, lako dzieło tych wiekow. Robi się zaś 
tak. Namoczy się Kamień na iaki czas w cie- 
płey wodzie: rozbiera się potym , 1 płocze ро- 
dobnież w ciepłey wodzie poty , aż 


się same 
czyste nitki bez brudu , i ziemi zostaną. Ni- 
tki te wysuszą się, wygrępluią, 1 w oliwie 
dla giętkości namoczą. Tak przygotowanych 
nici dwie części uprządą się z iedną częścią ba- 
wełny „wełny , lub lnu: w przędzeniu zaś za- 
miast wody , lub śliny , zażyie się oliwy. Z 
tey przędzy potym utkane płotno , wrzuci się 
w ogień; bawełna; lub wełna się wypali, a 
pio- 
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płotno amiantowe się zostanie. Z cieńszych 
nici pozostałych robi się Papier, ktory nigdy 
w ogniu nie zgorzeie. 

197. Podobny poprzedzaiącemu Amianto- 
wi iest Asbest, Kamień podobnież nitki maiąz 
cy, ale twarde , i kruche : u niektorych wca* 
le się nitki nie oddzielaią , kolor iego iest si- 
wy , zielonawy , lab czarniawy. Łatwo go ro- 
zeznać od Amiantu, Asbest bowiem w wodzie 
na dno upada. 

198: Nayduie się w Syberyi , gorach Pire- 
neyskich, i niektorych mieyscach w Niem- 
czech. Szukano sposobow , czyliby się prząść 
niewlał, ale dotąd nie wynaleziono. 


бүтө. 
O Linkurze, i Kacholon оч. 


199. Linkur, u Niemcow Luchsteżn , albo 


Rysi Kamień zwany , iest gładki, o stal ude- 
trzony daie ogień: w kolorze podobny do 20ї- 
tego Bursztynu , i ma wszystkie własności ро- 
dobne Krwawnikowi.  Nayduie się pospolicie 
w tych mieyscach , gdzie i Krwawmiki, podo- 
bnież na wyrzynanie pieczątek zażywany. 
200. Kacholong iest Kamień biały, do Opa- 
lu nieco podobny, i w pul przeyzroczysty : 
należy do gatunkow Agatku , r z' pierwszego 
weyrzenia zdaie się być Kwarcem. Jest twar- 
dy, daie się przecięż toczyć, i polerować , 


Е 2 przyt- 
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ptzyimuiąc piękną iasność. W ogniu utraca 
przeyztoczystość. 

201. Nayduie się w Kałmuckiey ziemi po- 
iedyńczo , w Rzece Каср zwaney: a że Каї- 


mucy w swoim ięzyku każdy Kamień nazywa- 
ią Cbalosg, więc urosło imię Kacholong. Wy- 


of 


rabiaią się z niego rożne naczynia, ktore maią 
podobieństwo , do w pul przeyzroczystey Por- 
cellany. 


O Nauniestrze , i Gwiazdowcu. 


202. Nanniester Kamień nie zbyt, dawno 


Ono w 


iest wynaleziony. Naypierwszy postrz 


Czechach , albo Morawii w Hrabstwie Nanniest; 


Roku 1752. Jest nieprzeyzroczysty , koloru 
mlecznego, z brunatno-czerwonemi pasami 
Ma twardość niemałą , i daie się pięknie pole- 
tować. Wyrabiaią się z niego Stoliki , Gery* 
допу, ©. 

203. Gwiazdowiec iest Koralu gatunek w 
Kamień obrocony , achatowy , lub marmurowy: 
Grunt iego iest biały , siwy , Żołtawy , czer- 
wonawy , 


Gwiazdy na nim pospolicie są 


ciemne ; roż 


iego koloru. Slifuie si Naydu- 
š i 


ku pod 


Masse A 


ie się w wielu mieysch, i na, Szląs 


R OZ- 
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O Kamićniach Rękodzielnych, 


204. "е2 Kamienie Rękodzielne rozumiem 
*" owe, ‘ktore się znacznie do rożnych 
robot zażywaią. Nie są to wprawdzie wszę- 


e pospolite, ale też nie bardzo rzadkie , i 


obfite. · Takiemi są Marmury , Kamienie wa- 


pienne , Tras, Gips, Osły, Łupki, бє: iako 
się w następuiących wymienią Paragrafach. 


I. 


ет 


О Marmurach. 


205. Marmur nie iest czym innym ; tylko 
przednim wapiennym Kamieniem , ktory ma ko- 
lor, daie się ślifować , i polerować. Własności 
iego są: że cząstki w nim są drobne , i rowne, 
w ogniu się upala na wapno , iako Kamień wa” 
pienny : serwaser na nim wre , iak na każdym 
wapieńnym Kamieniu. Jest to rzecz pewna z 
doświadczenia, że w Kopalniach, gdzie się Mar- 
mury wybiotą , po wielu leciech znowu Się 
nayduią, Pospolite Mineralogistow iest mnie- 
manie , Ze Marmury stały się z Zwierząt Mor: 
skich” w ziemię zakopanych. 

206. Marmury troiako podzielić się mogą : 


„па poiedyńcze, nakrapiane , 1 figutowane. Po- 


iedyń maią tylko ieden kolor: tak są białe, 
czarne, żołte , czerwońe , brunatne , siwe, Zie- 


Ез lone ; 
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lone; wszystkie przecięż upalone , białe daią 
wapno. Nakrapiane maig rożnych kolorow pla- 
ту, albo żyły : tak są ña białym dnie z siwe- 
mi żyłami : na czarnym z białemi , żołtemi, 
czerwonemi: na żołtym z czerwonemi , lub 
Ыаіеті : na czerwonym z białemi, żołtemi, 
czarnemi: na zielonym z rożnemi. - Są też i 
paskowane w rożnych kolorach.  Figurowane 
rożne pokazuią malowidła : tak na Florenckich 
pokazuią się Miasta, Zamki, Gory: a na Ha- 
skich Drzewa, i Krzaki. 

207. Twardość ich rożna iest. Jedne bo- 
wiem są miękkie tak, że łatwo rznięte być mo- 
gą. Drugie twarde бак, że wielkiey pracy do 
ich rznięcia potrzeba. ų Trzecie śrzedniey twat- 
dości, ktore się pospolicie zażywaią. Czwarte 
kruche , mało co zdatne. 

208. Nayduie się w bardzo wielu kraiach. 
Biały w Arabii, Persyi, Włoszech , Anglii, Sa- 
xonii, i Szląsku. Czarny w Niemczech na nie- 
ktorych тіеуѕсасћ. Zołży w Algierze, 1 w Niem- 
czech gdzie niegdzie. Zielony w Grecyi. Błę- 
kitny w Florencyi. Czerwony w Chinach. Siwy, 
i Коўому w Niemczech. Brunatny w Oelandyi. 
Nakrapiany czarzo-biało-czerwono-żolto-ziejoho-pam 
skowato w rożnych także iest kraiach. Afiy- 
kański iest biały , i czerwony. Numidyiski si~ 
wy „i żołty. Na Szląsku w niektorych miey- 
scach zielony i ciemny, czarny i zielony, bia- 
ty z kolorem kwiatu Brzoskwiniowego.  Fźgie 
rowany iest w Florencyi z Miastami, Zamkami, 

Gora- 
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Gorami. W Xiestwie:Haskim z Drzewami. Na 
Szląsku z Landszaftami. 

209. I Polska nie iest bez Mamurow: Ko- 
lumna: bowiem w Warszawie iest z Marmuru z 
Chęcin sprowadzonego. Są więc u nas Marmue 
ty pod Cbęcinami : w Krakowskim w gorach De- 
bnik nie daleko Czerni : na Podolu pod Czarno” 
kozienicami. Nie' daleko Tenczyna ma się naydo- 
wać czerwony z białym. Nie daleko Skały Mia- 
steczka ma być wiśniowy. Pod Kamionką nie 
daleko Krakowa ma być biało-czarno - popiela- 
to upstrzony. Jest wieść , że i około Mira w 


Litwie naydować się maią. 

210. Marmury osobliwie zdobią Kościoły 
i Pałace. Naysławnieysze są Włoskie , Fran- 
cuzkie , Flandryiskie, i Blanckenbutskie w 
Niemczech; dla koloru, gęstości ziarha, 1 pię- 
KNOŚCI. 

214. Przez. sztukę na Marmurach rożne 
rzeczy mogą być odmalowane.  Odfnaluie się 
na Papierze co się podoba, farbą zmięszaną z 
Koperwasem, Solą, Wodą, i dystyllowanym 
Petroleum , oraz Ałunem. Papier ten poło- 
ży Się między dwa Marmury , obwiążą sie + 
krzegi woskiem obleią. Położone potym na 
kilka miesięcy na wilgotnym mieyscu , otrzy” 
maią na sobie malowidło. 

212. Nie nayduię przyzwoitszego. mieysca 
do opisania Machiny , ktorą Się nietylko Mar- 
mury, ale.i rożne inne Kamienie wygodnie 
przerzynać mogą. Większa taka, lub mnieysza 

Machi- 
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Machina, do większych, lub mnieyszych Kamie- 


ni będzie zdatna. 


213. Każ ebrobić Krosna drewniane gaga. 


Tab:I Fig: 


5 


bliżey tozsunąć się g 


gur naznaczone bbb. 


z belek ieden w 


dzisz, są dwa belki ceee. Prze 


tu prawda nie 


do poznania odrtysowane , ale Fig: 2. iaśniey 


mieyscu 4. przechodzą klesz 


osobno wyrażone , z szrubą do zakręcenia e, 


gdy się w mieysce 1 w у. Przez 


p 


drugi belek w mieyscu Z przechodzi szruba g. 


ktorą szrubuiąc kleszcze coraz wyżey się pod- 


noszą : bb. iest misa otaczaiąca kleszcz 
ktorą się woda zbiera w tarciu z kamienia spa- 
daiąca: k. iest Kamień zasadzony. 

214. U wierzchu osadzi się piłka bez 26 


bow mm. iak nayprzednieyszey stali, w Osa- 
dzie także stalowey nuan. Do. tey. osady są 
przymocowane cztery czopy stalowe 0000. na 


kto 


ch się w ktosnach zz. tu i owdzie posu- 


wać może. W mieyscu m. osada się, składa, 1 


1 


sztyftami mocuie nato, aby piłkę 27. osadz 


з 
wyiąć , natężyć e: można było. Nakoniec w 
krośnie 4. оѕай21 Się rękoiść p. cztery owalne 
skrzydła zzzz. osady się dobrze tykalące, obrat 
саїзса: a na drugiey stronie da się sprężyna 
mocna s. osadę z. odpychaiąca. 

215. Gdy się więc. Kamień Ë. zasadzi, Szrubą 
g- poty się szrubuie , aż się Kamień dotknie pił- 
z misy 4b, 1 


ki mm. w tym polewaiąc wod 
52шет- 
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szmerglem posypuiąc ; obraca się rękoiść p. ile 


> 
razy skrzydła 7777: osadę #. сузса 1 posuną , ty- 
le razy sprężyna s. odpycha i,odsuwa, a tym 


i rznie. Ro- 
zumiem, że się każdy domyśli, iZ айу puka 
a 1 


mm. lozem chodzi, Kamień podnosić trzeba 


samym pilka 


przez Szrubç (0. 


O Wapiennych Kamieniach. 


216. Kamień wapienny , po łacinie Lapis 


J 


calcareous , po niemiecku Kalkstein , ро francuz- 
ku Pierre д choux : iest Kamień rożny : ktore- 
go w powszechności te 58 własności 1 znaki. 
Koloru może być rożnego, ale te kolory są 
nikczemne i słabe.  Przęłamany ma w sobie 
niby. iakieś drobne iskierki. Upaliwszy do pe- 
wney miary w ogniu, gdy się potym wodą po- 
leie , rozgrzewa Się , 1 rozsypuie. Nayprędzey 
jednak surowy wapienny Kamień poznate się 
nalawszy na niego Serwaseru , ten bowiem na 
nim wre; i gotule się: 1 im czyścieyszy 1656 
ania, tym zupełaley w 


bez innego przymięs 
SWE Я ) 
Serwaser wrzucony , rozpływa SIĘ. 
217. Jest iego wiele gatunkow, ia prze- 


cięż tu tylko o tych namienię , ktore do пра» 


lenia wiadomego Wapna zdatne być mogą. Ww 
tym rozumieniu iest gesty » biyszczący › 1 2141" 


nisty. 
218. 


| 
ТА 
| 
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218. Gęsty ledwie może być rozeznany od 
Krzemienia, przecięż o stal uderzony ognia 
nie daie. Koloru iest rożnego : biały , siwy, 
ciemno-Siwy , brunatny, czerwony, zielony, 
czarny , i żyłkowany. 

219. Błyszczący ma w sobie rożną mięsza- 
ninę, osobliwie gipsową , ktora nakształt тако» 
wychsi iskierkow w nim się wydaie. Jest tak- 
Ze rożnego koloru : biały, siwy , zielonawy, 
czarny , bręgowaty , i pstrokaty. 

220. Ziaynisty ma w sobie ziarna widome. 
Jest biały, siwy, zielonawy , ibręgowaty. Pier- 
wsze Kamienie gęste, daią wprawdzie dobre 
wapno , ale nie białe. Z błyszczących wapno 
podłe. Z ziarnistych i naybielsze , i naylepsze. 

221. Kamieni wapiennych naywiększa zda- 
tność icst na upalenie Wapna do murowania. 
Zdanie iest znaiących sie na tym, że Kamie- 
nie świeżo z ziemi wykopane , i upalone , nay- 
lepsze daią wapno.  Maią być suche, czyste 
bez ziemi, białe, lub siwe.  Zbierane na wierz- 
chu ziemi, i w wodach , daią wapno naybiel- 
sze. Rzadkie, i niby dziurawe, daią wapno 
naymocnieysze. 

232. Do palenia kamieni, albo są osobne 
piece , albo doły tylko. Piec robi się wielko- 
ści upodobaney , im przecięż wyższy iest, tym 
Їерієу się rozpala. W takim piecu osadzalą się 
gęsto kamienie ; ieżeli przecięż Są zbytnie wiel- 
kie, pierwey się potłuką , aby w ezasie pie* 
ca nie rozsadziły. W tym zaś osadzaniu, albo 

ukła- 
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4kadaniu kamieni, tu i owdzie wtykają sie laski 
drewniane , ktore gdy się w czasie wy, lą, 
zrobią lufty ‚ 12 się ogień lepiey między kamier 
nie rozchodzić może. 

23. Od spodu pali się ogień utrzymywa- 
ny około dni ośmiu. Lecz długość utrzymy- 
wania ognia nie zawsze.rowna 21650: zawisło 
to od dobroci pieca, і rożności kamieni. W 

dobrym bowiem piecu, mietne kamienie w 60- 

godzinach upalić się powinny. Po dostate- 
cznym wypaleniu zostaią się w piecu aż оѕгу» 
gng : tarcicami.od deszczu, i wilgotnego ро» 
wietrza okryte. Морз się wypalać 1 w pie- 
cach cegielnianych zarowno z cegłą , kładąc 
kamienie na spod, а na wierzch cegłę. 

224. Gdzie się palą w dołach, kopią się 
doły RAR a uczyniwszy od spodu z 
większych kamieni niby sklepienia , drobnicy- 
sze йа wierzch się nasypią. Wierzch gliną 
zasypawszy zapala się ogień, 1 pali poty, aZ 
się kamienie rozżarzą , i żadnego dymu, lub 
pary z siebie nie puszczą. Ostygłe kamienię 
wywóżą się , 1 nazywaią Wapnem żywym, al- 
bo niegaszonym. 

225. Tak upalone kamienie ad każdey wil- 
goci rozpalaią się nadzwyczaynie: 1 rozsypu- 
ją : rozsypane zaś zowią się wapnem gaszo- 
nym.  Ugasić go więc z umysłu trzeba. Po- 
spolicie ке na wolnym powietrzu ka- 
mienie , polewaią się wodą , gracą lub innym 
narzędziem mięszaią, i potym na schowanię 

w do» 
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joły pakuie się ugaszone wapno. Kto zna 
fizyczne , sposobu tego chwalić 
z parą bowiem naylepsze wapna 

ulatuią. 
226. Lepiey się więc uczyni tak: Zrobi się 
klepisk gdy wyschnie, nasy- 


się upalonych wapiennych kamieni pułto- 


oko., na około obłożą się pol= 


plas kiem na łok 


m poty wodą, aż pia 


rzytrafi się 


ichodziła. “ak ugaszone pod 
pno ; kraie się iak set, i iest bardzo przednie 
i długo trwałe. 
*roby dobrze 'upalonego wapna, poki 
~ о 
ga! szone, mogą być te. Ка- 
trzec 18 część 
był surowy. Uderz zony ma być 


głośny głuchy. Polany powinien prędko 


iy; 
Się kurzyć , rozgrzewać, i rozsypywać. 

228. Ugaszone wapno mięsza się z mniey, 
lub więcey dziarstwe ego piasku, podług dobro- 
ci wapna , ʻi piasku : rozczynia się wodą , 
1 na tę mięszaninę osadzaią się cegły w 
murze. Im iest lepiey taka mięszanina rozbi- 
ta, tym lepiey potym wiąże : ztąd dawne mu- 
ty dla tego tak Są mocne , że dawniey nie 2а- 
łowano pracy PNY Јак naymieley rozcierać. 


229: 
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229. Przed niedawnym czasem wynalazł 


sposob .żażycia wapna bard 


tak dalece , że się w mur 


i osobliwie na mokre_mi 
Таіетпіса ta na tym zawisła. 


ści dobresa 


wapno zwyczaynie, Z iedney cz 
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apna, i trzech części piasku. 


ym czasem 


osobno utłuką się na drobny proszek 


fa kamienie : : а z гез go рга УЕ 


się w owe rozczynione wapn 


potrzeba. Pospolicie się tylko przysypuie część 
piąta; iednakże wielości pierwey na małym do- 
świadczy się. Jeżeli bowiem usychaląc rysu- 


je się, znakiem iest, 2 


S е proszi tu za мї 


le przysypało : ieżeli kęs е twardi 


dano. Z tym wszys 


znakiem iest, Ze mało pi 


stkim takiego wapna nie w viele Się razem ro 


tą” 


bia, bo prędko twardnieje. 


230. Wapienne nakoniec kamienie na bar- 
dzo wielu są mieyscach у tak dalece , że rzad- 
ko ktore ziemie , pola, i gory są bez nich. U 
nas naybielsze zdaie się być to wapno , ktore 
do Warszawy, i innych mieysc Wisłą spro- 
wadzaią. 


231, Tras , ta nderskiego nazwa- 


ny, iest Kamień /teczny , lecz u 


nas rzadko komu znaiomy. Kamień ten z zie- 
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mi wykopany ma kolor Siwy , czasem bruna- 


tny, albo żołtawy: iest dziurkowaty јак zu- 
żel, albo gąbka, iest chudy , szorstki, i o stał 
uderzony kruszący się. W ogniu upalony sta- 
ie się twardszym , 1 czerwienieie. Miałko po- 
tłuczony, i z gaszonym wapnem. rozprawio- 
ny, w bardzo twardy kamień się obraca. « 

232. Nayduie się naylepszy niedaleko Ko- 
lonii w Niemczech pod Andernach, zkąd go 
rozwożą.do Francyi , Hollandyi , i innych Kra- 
iow. Jest także nie daleko Frankfurtu nad Me- 
nem, i w niektorych mieyscach w Xięstwie 
Haskim.  Pospolicie tam się nayduie , gdzie w 
gorach są Bazalcy. 

233. Kamienie te zażywaią się do murow, 
osobliwie owych, ktore stolią na wilgotnych 
mieyscach , albo. wcale w wodach: mury bo- 
wiem od nich. w kamień się obracaią. Zaży- 
waią się zaś tak.  Weźmie Się dobrego wapna 
niegaszonego tyle, ile się w tygodniu wyro- 
bić może: rozściele się na obszernym klepi- 
sku na stopę wysoko , i ugasi się. Na to na- 
sypie się na stopę grubo miałko tłuczonego 


Trasu. Około Frankfurtu są Młyny do miele- 
nia iego. “Tak rozesłane Wapno 1 Tras pole- 
Za przez dwa, lub trzy см. Ро tych dniach 
przemięsza się należycie gracami, i w wielkie 
złoży kupy, ktore znowu dwa dni nieporu= 
szone poleżą. 

234. Po dwoch tych dalszych dniach od= 
dzieli się taka tylko część zrana, iaka się te- 

goż 
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goż dnia wypotrzebować może, i rozbiiaiąc 
gzacą, wodą się rozprawi, lak wapno, i za~ 
raz się wypotrzebuie. , W tym zawsze trzeba 
być ostrożnym, aby na dzień więcey nie roz* 
prawiać , iak ile się co dzień wypotrzebuie: i 
tak się codziennie postąpi. 


er 


4. 
О Gipsie. 


235. Gipsowy Kamień iest miękki , nożem 
się łatwo skrobie, o stal uderzony ognia nie 
daie : rozbity wewnątrz ma lśniące iskierki. W 
ogniu upalony , i na proch ztłuczony gdy się 
wodą rozprawi, twardnieie bez rozgrzania się. 
Jest zdanie Mineralogistow , zżessię składa z 
wapienney ziemi kwasem koperwasowym po- 
mięszaney. 

236. Wielorakie iego są „gatunki: Gips, 
Alabaster, Selenit , i Łupek gipsówy. Gips 
właściwie iest Kamień takowy ‚ закі się w po- 
przedzalącey opisał liczbie: kolor rożni : po- 
spolicie biały, lub iasno-siwy, czasem czerv- 
wonawy , czarniawy , lub zielonawy : grubo, 
lub drobno ziarnisty. 

237. Alabaster, ma płaszczyzny lśniące , i 
daie się nieco polerować : iest biały , żołty , 
zielony , czerwony , czarny , i upsttzony. Se- 
lenit składa się niby z samych blaszeczkow , a 
każda blaszęczka ieszcze sie rozbiera na. dro- 


bniey- 
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bnieysze : iest koloru białego , lub żołtego, 


dupek gipsowy, dzieli się na grubsze szyby. 
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238. Gips nayduie się w bardzo wielu kra- 
lach, i gdzie się w ziemi odkopie , bywa go 
czasem na 30. sążni grubo.  Alabaster iest 
wprawdzie rzadszy, przecięż mie iest osobli- 
wością. Jak Gips, tak 1 Alabaster iest u nas. 


Gips się nayduie w Wielkiey Polszcze około 


i w Maley Polszcze pod Stasz 
сет. Jest 1 pod Treblową , И: 


245$ ma Się naydować па Podolu pod Cz 


nicami, 1 w Ziemi Przemyślskiey. 

239. Z Alaąbastru w Niemczech , osobliwie 
w N orymberdze , rożne piękne wyrzyn 19 rze- 
czy. Gips zażywa się do robionych Матти 
тоу, i roboty Sztukatorskiey : aby zaś był do 
tego zdatny , musi się pierwey ia. 


240. Dla upalenia iego nie trzeba tak wiel- 
kiego ognia, iak do Wapna. Jeżeli się pali 
w całych sztukach , piec się tyle tylko ogrze- 
ie, ile potrzeba do upieczenia chleba: z tym 
wszystkim wrzucanie go w takie gorąco, czę- 
stokroć i powtorzyć potrzeba: wtedy bowiem 
dopiero dostatecznie iest upalony , gdy rozbi- 
ty wskroś będzie iednakowey białości. Inni 
go surowo tłuką, na miałki proszek, i sucho 
wsypawszy'w kocioł , stawiaią na ogień 

у . x 4 27 . 
dzie ne gotował iakby wodą był nalany : mię 
szaią go: `a gdy się gotować przestanie , od- 
stawuią eO, 1 ostudzeią. Do zażycia potym 

roz- 


< 
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rozprawia się wodą, i rzeczy z niego, czył 
robione , czyli odlewane, twardnieią. 


SSe 
O Kamieniach Ciosowych, Młyńskich , i ОзїасЬ. 


241. Ciosowe Kamienie są pospolicie pia- 
skowe, od znacznych skał odkowane : a że 
się rożnemi narzędziami okrzesuią , albo się z 
nich żelazem rożne rzeczy wyrabiaią : ztąd 
się zowią ciosowemi. Kolor ich bywa biały, 
żołtawy , błękicnawy „ i czasem żyłkowany. 

242. Ten, ktory iest ziarna grubszego., 


aderstein u 


ocina się w kwadratowe Sżtuki, @; 
Niemcow zwane, i zażywa się na budowę ro- 
żnych gmachow zamiast cegły , ktore budowy 
nazywamy z Ciosowego Kamienia. Ow, kto- 


ry iest ziarna miałkiego , a zatym i przedniey- 
szy, осіпа się w sztuki podług potrzeby , a 
z niego Kamieniarze wyrabiaią osoby , i inne 
rożne ozdoby do Kościołow , i Pałacow.. 54 
takie Kamienie i u nas w Woiewodztwie Kra- 
kowskim. 

243. Młyńskie Kamienie są to оме, ktore 
się zażywaią, albo do wodnych , lub końskich 
młynow , albo do ręcznych Żarnow , а mie- 
lenia Zboża na mąkę, kaszę, Ge. Kamienie 


do tego zdatne , gatunkami Kamieni piasko- 


wych ziarna grubego.  Rożne się na to za- 
Zy walą. 


TOM IL. F 244. 
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244. Nayprzednieysze są owe , ktore lubo 
maia drobne ziarno, i lube przytym zdają się 
być rzadkiemi, dla tego przecięż cząstki ich 
są mocno zkupione.  Kolor.ich bywa biały, 
siwy , czerwonawy , Żołty. 

245. Drugie nie są iednostayne , ale czę- 
ścią z grubego gruzu piaskowćgo , częścią z 
innych rożnych kamykow złożone , a takowe 
naywięcey w Szwecyi zażywaią się.. Nad Re- 
nem zaś w Niemczech zażywaią na to Kamie- 
ni gęsto i drobno dziurkowatych , niby od ro- 
bakow-potoczonych. Wszystkie zaś takowe 
Kamienie wyrabiaią się okrągło , z ktorych w 
młynach zawsze ieden leży nieruchomy , a dru- 
gi na nim się obraca. Przestrzegaią tego mo- 
cno.cudzoziemscy Młynarze, aby zwierzchni 
z dolnym kamieniem nie był iednakowegoż 
przyrodzenia, ale ktorykolwiek z nich, ieden 
nad drugiego nieco twardszy. 

246. Lubo się tu i owdzie poiedyńczo u 
nas zdatne do tego Kamienie naydować mogą : 
są przecięż niektore mieysca, gdzie się obf- 
cie O RY i daley rozwoż W Woie- 
wodztwi łzkim , w Ziemi Chełmsi skiey w 


фе. 


Woiewodztwie Kiiowskim 

247- Osła iest Kamień , ktory się zażywa 
do chędożenia żelaza , albo ostrzenia z żelaza 
robionych rzeczy. Są z nie go toczydła, rę- 
czne osły, 1 matmurki. осуда , są okrągło 
wyrabiane z rękoiścią do obracania , 'iakich zá- 
Żywaią Kowale , Sliderze , бс. Wyrabiaią się z 

Kamie- 


| 
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bo | Kamieni pias kowych drobnieyszego ziarna, iak 


Sie są młyńskie ; í tym bardziey drobnieyszego , 
ch im do delikatnieyszych rzeczy maią być zaży- 
у, | te, iak naprzykład dla Slifierzow. 

248: Osły, Osetki ręczne, rożnie się wyra- 
żę | biaią, a częstokroć i z trzonkami dla wygo- 
2 dnieyszego trzymania.  Zażywalą się Od то- 
we Znych Rzemieślnikow do ostrzenia swoich ih- 
e. | strumentow. Gospodarze ostrzą niemi kosy ; 
ie- noże, б. Jak zaś toczydła, tak tym bardziey 
[0- | Osły, robią się z Kamienia piaskow 250 drobno 
we ziarnistego : í gdy siç co na nich ostrzy , wo- 
w dą się maczaią. 
ru- 249. Marmurki, są to owe osełki, ktore się 


ho. | w podłużne pospolicie wyrabiaią paski, 1 do 
1 { Š t , 

zbytniey ostrości potrzebuiących rzeczy, па- 
przykład brzytwy, zażywalą, nie wodą , ale 


oliwą odwilżaiąc.— Kamienie do tego zdatne na- 
leżą do .Rodzaiu Łupkow : są miękkie, lecz od 


u oliwy twardnieią.: pospolicie są czarne , nay- 
ją: || duią się przecię i siwe , i żołtawe. 

bf. | 25о. О tych ostatnich niewiem, gdzieby 
je | Się u nas w kraiu naydowały. Toczydła zaś 1 
wf Osiy, nayduią się pod Trebowlg : w Woiewodz= 


twie Sendomirskim pod /Fzchockiem, бс. 


‚ і Łupkach. 


A 251. Flizy pospolite w posadzkach Kościo- 
е2 | łow naszych z Gdańska sprowadzane , пагу 
F:2 wala 
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wata niewiadomi Marmurami, nie są przecięż 
niemi: Kamienie te bowiem składaią się z gli- 


пу i pyłu ziemi. Szwecya w Gożlązdyż , i W 
Nerike ma ich wielką obfitość, zkąd 


Gdańsk do nas przychodzą. Jedne są siwe, 
drugie czerwonawe : iedne się na kwadratowe 
sztuki шч > drugie się gotowe z ziemi 
wykopuią. W Szwecyi buduią ni еті; zażywa- 
ią też ich na Ss Młyńskie , i Osły. 


252. Ktoż to wie, czyliby się 1 u nas nie 


nalazły : ieżeli tylko na niektorych mieyscach 
nie poszły pod imię Marmurow ? tak .w Krako= 
wskim niektore Kamienie podobne nieco do 
larmurow , i od dawnych Marmurem nazwane, 
podobno będą Flizami. 

258. Jest leszcze: w Szwecyi inny gatunek 
Flizow , twardszy od poprzedzaiących , a Zza- 
tym i trudnieyszy do wyrabiania : ziarna w nich 
są grubsze, i widome: kolor biały, żołtawy, lub 
siwy. Z tych wyrabiają się kamienie na wscho- 
y 
sdzie mocne zachodzi ocie- 


ogł » o 


dy, rynny, Ge: i tam wszędzie pożytecznie za- 
2уёе być mo 


ranie Się. 


254. Łupek, po łacinie Р; ‚ po niemie- 
cku ', po francuzku doise , jest Ka- 
mień rożny. W.powszechności każ Łupek 


iest ziarna nieznacznego : łupa się na cieńsze, 


lub әти! szyby i tablice: iest miękki, i o 


Stal ude 


zony ognią nie daie. 


255. Względem zażycia, dwolaki 1est : Tabli- 
cowy i Dachowkowy. 7ablicowy iest przedniey- 


mi 


RĘKODZIELNE. 85 


szy, lupa się na cienkie tablice obszerne, kto- 
те się даја pięknie gładzić , i z ktorych się ro- 
big iuż to stoliki; iuż tablice dó pisania , ia- 
kie się do nas pospolicie przywożą z Gdańska. 
Łupek ten iest koloru czarnego. 

256. Dachowkówy lupa się w grubsze tablice, 
iest twardszy od poprzedzającego , i trącony 
czym, dzwięk wydaie. Kolor iego pospolicie iest 
błękitnawy. Z takiego robione tablice zaży- 
wala 516` na pokrycie dachow zamiast dacho- 
wek. Do takiego zaś zażycia pierwey po- 
winny być doświadczone , czyli wody nie prze- 
puszczaią : tak bowiem na dachy nie zdatneby 
były. Maią to ieszcze pospolicie takie dachy 
do siebie, że w nieszczęściu ognia pękaią , 1 
sztuki daleko rozrzucaią : a zatym ludziom przy- 
stępu bliskiego bronią. 

257. Mogę tu wspomnieć, że w, Łupkach 
czarnych, lub siwych, między dzielącemi się 
tablicami, pospolicie się nayduią wytłoczone 
wyrazy Ryb, Roślin, i innych rzeczy , a to ie- 
Szcze nie Europeyskich. Jak się to Stać mo- 
gło, będzie mieysce do napisania w Rozdziale 
o Rzeczach zkamieniałych. 


O Bazalcie , i Probiernym Kamieniu. 


259. Bazalt, po łacinie Basaltes , iest Ka- 
mień twardy : czarny , brunatny , zielony , lub 
F3 czer- 
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czetwony : sześcioboczny і w długich i gru- 
bych sztukach, iak iakowe balki się nayduiący. 
Czasem bywaią sztuki, albo. słupy na 12.1 r4: 
stop długie. 

259. W Europie nayduie się: na wielu 
mieyscach, osobliwie w Hiberni, Szwecyi, 
Saxonii, i Szląsku. Zażywaią go rożni Rze- 
mieślnicy na kamienne Kowadła, a osobliwie 
Księgarze Księgi oprawuiący. 

260. Kamień Probierny, iest ow, na kto- 
rym Się przez nacieranie doświadcza czystość , 
i dobroć Złota, lub Srebra. Częstokroć na ten 
koniec zażywa się czarny Jaspisz : właściwy 
przecięż Probierny Kamień, Lapis Zydłus, inny 
jest. Jest on czarny, a niektory. czerwony : 
gładki 1 twardy. Naylepszy iest ten , ktory 
ani ma zbytnią twardość , ani iest zbytnie mięk- 
ki,j дае się nieco polerować. 

261. Nayduie się w Niemczech w Fletcy- 
nii, w Saxonii, Czechach, i Szląsku. Złotni- 
cy maią igiełki stęplowane każdey proby Złota 
i Srebra : chcąc więc doświadczyć, iakiey pro- 
by iest Srebro, lub Złoto; ocieraią pierwey 
przedsięwzięte Złoto , lub Srebro na kamieniu, 
a przy plamie ną kamieniu zostawioney do- 
świadczaią igiełkami, ktora z nich podobnąż 
na kamieniu zostawi białość, lub czerwoność : 
będzie o tym na swoim mieyscu. Plamy po- 
tym z kamienia Serwaserem ocjeraią. 


m= ЕГ ти masa 


REKODZIE L N E. 87 
S. 9. 
O Otowku , Ритехіе , i Krzemieniu, 


262. Ołowek, po łacinie Molybdena , ро 
niemięcku /FTasserbley, po francuzku Mica de 
Pintres, iest Kamień tak miękki, że palce ma- 
Ze: pospolicie iest czarniawo-siwy : 1 bardzo 
lekki. 

263. Naylepszy nayduie się w Anglii: po- 
tym w Saxonii ,, Szwecyi, i Hrabstwie Glackim. 
Nie bez przyczyny nązwałem ołowkiem : z nie- 
go bowiem robią się owe wiadome ołowki do 
pisania i rysowania. Ж tym wszystkim na to 
się tylko zażywalą gatunki pfzednieysze: z 
podleysżych zaś robią się w ogniu trwałe ty: 
gielki złotnicze, w ktorych Złoto, lub Srebro 
topią. 

264. Pumex , po łacinie Pumex , pó niemie- 
cku Bimstein, po P'ancuzku Pierre ponce ‚ iest 
Kamień lekki, na wodzie pływaiący : dziutko- 
waty, i gąbkowaty : w dotykaniu ostry.  Sło- 
wem iest zużlowaty, i znać po nim, że mu- 
siał być w podziemnym ogniu. Kolor iego iest 
rożny; biały, żołtawy, brunatny , i czarniawy. 

265. Naywięcey go wyrzucaią соту ogniem 
buchaiące , iako: w Europie Etna , Wezuwiusz, 
i Hekla: przecięż 1 tam Się poniekąd naydu- 
ie, gdzie są Cieplice.  Zażywa się do ślifowa- 
nia Metalow , a osobliwie nim się ślifuią owe 
blachy miedziane , na ktorych Kopersztychy 
maig być wyrzynane. Dostanie go przeday- 

nego 
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nego w sklepach , naylepszy iest Wenecki zwa- 
пу , ktory przełamany znacznie się błyszczy. 

266. Krzemień , po łacinie Pyromachus, ро 
niemiecku Feuerstein , Fliutensteia , po francuz- 
ku Pierre й fusil, iest Kamień bardzo pospoli- 
ty, i nie łatwo komu nieznaiomy. Zdaje się, 
jakoby był z iakiego ciemnego szkła шапу. 
Pospolity iest czarny : są przecięż i białe , i 
żołtawe. 

267. Rzadko ktore mieysce bez Krzemieni 
jest: a niektore mieysca są niemi niby zasia- 
ne, częstokroć wapnem, lub kredą nieiaką po- 
wleczone. Rozbite częstokroć w sobie zawie- 
raig inne kamienie , korale Сс. ` We Francyi 
są niektore doły, z ktorych gdy krzemienie 
wybieraią i zasypią : po nielakim czasie zno- 
wu pełno nayduią krzemieni. Zażywać się mo- 
gą do robienia prostego szkła. По krzesania 
ognia wiadome zażycie iest Gospodarzom: а 
skałki znaiome Żołnierzom, i' Strzelcom. 


5. 9. 
O Mydleńcu , Lawecie , Stoninniku , i Serpentynie, 


269. Mydleniec, albo Mydlasty Kamień, u 
Niemcow Seżfstein, iest Kamień śliski, niby my- 
diem iakim powleczony : iest miękkawy , i da- 
іе się sSkrobać. Nayduie się rożnych kolorow. 
Robią się z niego dobre naczynia. Z/datnym 
iest do folowania sukna , i polerowania szkła. 
269. 


i 


b 
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269. Lawet, albo Garkowiec, po łacinie 
Ollaris, po Niemiecku Topfsteże , ро francuzku 
Pierre ollaire , iest Kamień twardy , ро wierz- 
chu nieco śliski, w ogniu upalony nabiera zna- 
czney twardości. Jeden iest rzadki , drugi gę- 
Sty : ieden gruboziarnisty , drugi nieco mięk- 
kawy , inny nieco łupki. Kolor rożny : bia- 
ły, siwy, zielonawy , бт. 

270. Nayduie się w Szwaycarach , Norwe- 
gii, w Saxonii бс. Robią się z niego naczy- 
nia rożne , ktore dla większey twardości wy- 
palaią się w piecach garncarskich , w blaszane 
puszki zalepiwszy. 

271. Słoninnik, albo Hiszpańska Kreda, u 
Niemcow Speckstein , Schmerstein, iest Kamień 
maiący nieco przeyzroczystośći, i twardy. Ko- 
lor ma biały, żołty, siwy, czerwonawy, 1 
zielony. Zołty gdy się upali w ogniu, state 
się ciemno-czetwonym. 

272. Nayprzednieyszy , i naymocnieyszy 
jest Chiński. . W Europie nayduie się w Hi- 
szpanii, Szwecyi, Norwegii, 1 Szląsku. Ro- 
bią się z niego, zmięszawszy z gliną , bardzo 
twarde 1 mocne tygićlki złotnicze. 

273. Serpentyn , podobnież w innych iç- 
zykach nazwany , iest Kamień , ktory od wie- 
lu między gatunki Marmuru policzony iest. Je- 

den iest ciemny , drugi nieco przeyzroczysty. 
Kolor ma zielonawy, lub czarniawy, z Żołte- 


mi, lub czerwonemi plamami, lub pasami. Cza- 
sem 


90 KAMIENIE 


sem się nayduie siwy , błękitny , żółty , i lubo 
bardzo rzadko, czerwony. 

274. Nayduie się we Włoszech, Szwecyi, 
Saxonii. Daie. się toczyć i polerować: w 
ogniu nabiera nieco żołtości , i bardzo wiel- 
kiey twardości.  Wyrabiaią się z niego dzban- 
ki, talerze , kubki, бс. Ktoremi się znaczny 
handel prowadzi. 


6972/97 


О Talku , Szkle. Moskiewskim , Braunsatynie , 
2 Magnesite. 


275. Talek podobnież w innych ięzykach 
nazwany, iest Kamień niby z iakich szybow 
złożony ; między palcami na drobny , i nieco 
śliski proszek się rozcieraiący : koloru то2пе- 
го, biały , żołtawy , zielony , siwy , czerwo- 
пу, iczatny. Z tych biały 1 czerwony nazy- 
wa się, Kredą Bryankońską. 

276. Nayduie się w wielu kraiach , a nay- 
obficiey w Wenecyi , Szwaycarach , i w Niem- 
czech w Hercynii. Jest tu i owdzie u nas, 
Naypospolitsze iego zażycie iest, że się wypala 
w ogniu, i nabrawszy koloru żołtego , służy 
Pisarzom do Piasecznikow. Przytym zażywa- 
ią go i do białego dla Dam malowidła. 

277. Szkło Moskiewskie, po łacinie Vitrum 
Moscoviticum, po niemiecku Franeuglas, po 
francuzku Verre de Moscowie , iest Kamień, kto- 
ry się dzieli na giętkie, lśniące, i przeyzro- 
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czyste, iak szkło, wielkie szyby. Tym osta- 
tnim топі się od podobnego kamienia w na- 
stępuiącym Rozdziale opisać się maiącego, kto- 
ry się na małe tylko dzieli listki. 

278. W Moskwie około Archangelu nay- 
duie się i obficie, i w wielkich sztukach : po~- 
dobnież iest w Syberyi.  Rozbiera' się na szy- 
by do okien, i latarni. U nas kamienie po- 
dobne pod Szącem, 1 Czarnobylem , те należą 
do tego , ale do innego gatunku , о ktorym w 
poprzedzaiącey liczbie namieniłem. 

279. Braunsztyn, po łacinie Magnesia, iest 
Kamień kruchy , czarny, і mażący iak sadze: 
czasem czerwonawy , albo zielonego koloru , 
maiący podobieństwo do Antimonium. 

290. Nayduie się we Włoszech, Anglii, Szwe- 
cyi, Norwegii, i Niemczech. Gdzie szkła.robią, 
przydaią go do materyi szklanney , przez co 
szkła osobliwiey czyste się staią: wiele go 
przecięż przydawszy, szkła od niego bruna- 
tnieią. Zażywaią go i Garncarze do polewy. 

281. Magnes iest Kamień ; ktory Mineralo- 
gistowie liczą między Kruszce żelazne. Rożny 
jest, częścią gładki, częścią dziurkowaty : те- 
den ciężki, drugi lekki; siwy, ciemno-bruna- 
tny, czerwonawy , lub białawy. Ma tę wła- 
sność , żetrociny żelazne do siebie pociąga , 
o czym obszernie nauczaią Fizycy. 

282. Nayduie stę w rożnych kraiach. W 
Murzyńskiey ziemi iest czatny : w Arabii czer- 
wonawy 2 w Szwecyi, i w Niemczech koloru 

żela- 
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żelaznego. Nayprzednieyszy iest Norwegski, 
Szwedzki, 1 Saski. Z okoliczności, że Ma- 
gnesu iedha strona zawsze się obraca ku puł- 
nocy , wynalezione iest nacieranie'igiełek Kom- 
pasow ruchomych: ktore iak są pożyteczne 
na ziemi , tak ieszcze pożytecznieysze na 


morzu. 


F O: Z D Z Wi Азр УШ; 


O rożnych Kamieniach poiedyńczych, 


(mienie ‚ „ktore się ani popisnią ko- 
sztownością , ani osobliwszą jaką 
zdatnością , zebrałem na iedno mieysce w ten 
Rozdział. Jeszcze przecięż nie tu iest miey- 
sce do takich, iakie wszędzie pospolicie na 
polach naszych widziemy : tu bowiem się tyl- 
ko te mieścić będą , ktore są poiedyńcze , i z 
rożnych Kamieni nie składane. Роуйє zwy- 
czaiem niektorych Mineralogistow , dzieląc na 
Kamienie Wapniste, Gipsowe, Gliniaste, Szklan- 
ne, i Mięszane. 


А 
O niektorych Kamieniach W apnistych. 


294. ба to te Kamienie , ktore się skła- 
daa :z ziemi wapienney , a ztąd w ogniu upa- 
lone > 1 wodą ugaszone 5 mniey więccy w wia” 
dome wapno się obracają : ztąd polane Sewa- 

serem, 
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serem, czynią go na sobie niby wtzącym: 
Wymienię tu tylko Kamienie Smierdzące , To- 
fç , Sopleńce, Iktzyce , i Szpaty wapniste. 

У» р > y > 


285. Kamień śmierdzący, u Niemcow Színek- 
stein , Saustein , po łacinie Lapis suillus, po 
francuzku Pierre porc , iest Kamień wapnisty , 
ktory tarty czyni smrod kociego moczu. Po- 
spolicie się tam nayduie, gdzie są blisko afu- 
nowe minery. Kolor iego iest ciemno-siwy , 
albo czatniawy. Мауйџіе się w Norwegii , 1 w 


` Szląsku. 


286. Tof, po łacinie Topbus, po niemie- 
cku Tofśtein , Dukstein , po francuzku Tuf, jest 
Kamień wapnisty , biały, siwy, albo czarny , 
rzadki, lekki, i kruchy , palce mażący. Po- 
spolicie osiada z mułu w wodach, 1 takiego mam 
sztuczki zrąk J. W. Czaplica Łowczego Ko- 
ronnego , ktory się w Dobrach iego naydnie. 
W Hollandyi wypalaią go na wapno do studzien, 
iinney wodney roboty. 

287. Sopleniec , albo Kamień ciekący , iest 
Kamień gatunku wapnistego : po łacinie Sza/a- 
ctites , po niemiecku Szzte” , albo Tropfsteżn , ро 
francnzku zowie się Stalactite. Stale się z zie- 
mi rzadkiey ciekącey, i kamienieiącey. ` Ko- 
lor iest rożny , Siwy , czarny, biały, lub czer- 
wony. Kształt rożny : pospolicie wprawdzie 
iak sopel zimowy od dachu wiszący , często- 
ктоб przecięż i inny. Nayduie się wszędzie, 
gdzie są w ziemi Kopalnie , między rozpadli- 

nami 
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nami innych kamiemi, i czyni nadzieię obf- 
tych Kruszcow. 
288. lk 


t niemiecku Rogenstein , po francuzku Pisolithe , 


гуса, albo Kamień ikrzasty , po 


iest Kamien wapnisty z wielu okrągłych zia- 
тек оу Ын lub większych ѕрозюпу , na- 
kształt ikry rybiey. ‚ albo 21агек grochu. Wiel- 


gt 
сы. na Qolithi , 


s albo Pźsolithź 3 
Drobnoziarniste ру; 
Kolor-ich iest żołty , biały , czerwony , czarny, 
lub brunatny. 


2899- Było mniemanie, Że są ikrą , albo gro- 


o 


hem zkamieniałym : pewnieyszą przecięż iest, 


ziemia kamienieiąca ciekąc Kroplami w тан 


t 


e 
ка ziemię , poczyniła te ziarna okrągłe , kto- 


to 


се się potym z sobą w ieden kamień zkupiły. 


się w Szwaycarach, Szląsku, бс. 
290. Szpat wapnisty, ic 


су, 


bo też rożnego koloru, niby z listkow iakich , 


Kamień biały, al- 
albo szybek złożony , ktore się czasem świe- 
cą iak zwierciadła. Jest prawdziwym kamien 
niem wapiennym wapno daiącym , 1 pospolicie 
się пауйше w wapiennych gorach. 

SABRE: 


O niektorych Kamieniach Gipsowych. 


291. Są to te Kamienie , ktore składaią Się 


z ziemi gipsowey , i mniey więcey maią wła- 
sności Gipsu , o ktorym się w Rozd: МІ. 8. 5. 
napi- 


` 


=ч 


POIĘDYNCZE. 95 


napisało. Wymienię tu tylko Kamienie lodo- 
we , pierzaste, Bonońskie , i Szpaty proste. 
292. Kamień lodowy, po łacinie Glacies 
Marię , po niemiecku Frauezeżs, iest Kamień po- 
dobny:do Szkła Moskiewskiego, $. то. tylko że 
się na małe dzieli listki. Listk 1te 53 przeyzto- 
czyste , białe , żołte „i lśniące : czasem bywa- 
ią czerwonawe, siwe , i czarniawe. Zmięsza- 
wszy z gliną topi się w massę puł przeyzroczy- 
sta, mochą , koloru mlecznego. Nayduie się 


лу wielu kraiach w gorach gipsowych : pali się 


na gips, z ktorego się gipsowe wyrabiaią Obrazy. 
293. Kamień pierzasty , po łacinie Alumen 
plumosum , po niemiecku 2 Federweis , dla rożnicy 
przecięż od Ałunu rosnącego, Alumen plumosum 
zwanego , Słuszniey się ten Kamień u innych 
nazywa 4Asbestus plumosus. Jest on gipsowy , 
promienisty , z białych , kruchych, 1 nieoddziel- 
nych niby nitek złożony. Мауйше się w go- 
rach gipsowych, koloru białego , żołtawego, 
i ciemno-czerwony przeyzroczysty. 
294. Kamień Bonoński, po łacinie Phospho- 
rus Bononiensis, po niemiecku Bologneserstein з 
iest Kamień gipsowy , niby z iakich nitek i li- 
stkow złożony, i nad to ieszcze niby iaką błon. 
ką powleczony; nieco maliący przeyzroczy- 
stości. Naypierwey go nalezioro pod Bono- 
nią we Włoszech, 248 Bonońskim nazwany : 
teraz iest i na innych mieyscach, osobliwie 
przecięż koło gor Appenninu, š Paderno. ` Ма 
се własność: do siebie, że gdy będzie kalcyno- 
wany , 
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96 
wany , 1 przez dzień па jasnym mieyscu , iednak 
nie na słońcu poleży; w nocy potym świeci. 
Po kilku leciech utraca tę własność , do poki 
powtornie nie będzie kalcynowany. 

295. Szpat prosty gipsowy, u Niemcow 
Gipspatb у jest Kamien na podobieństwo bryły 
solney złożony, a czasem i krystallizowany. 


yźa pod Mont- 


Zołtawy nayduie się około Pary 
„zie | GOA а e ecer aba pa A 
marne; izabellowy w Niemczech w Hrabstwie 
Marsfeld : biały , i czerwonawy w Hercynit. 
We Włoszech zaś , Francyi, Sycylii, 1 Szwecyi, 
są te Szpaty, iak sople ciekące, zkamieniałe. 


e 52 
BA 3. 


O niektorych Kamieniach gliniastych. 


296. Są to te Kamienie , ktore się składa- 
ią z ziemi gliniastey.  Pospolicie lśnią się po 
wierzchu , są w polach nieco śliskie ,*w ogniu 
bardziey twardnieią. Wymienię tylko łyszcza- 
ka, Kocie złoto, Łupki gliniaste , i Cadzeńca. 


29751 ‚ po łacinie Mica, ро nie- 
miecku Gliz 


w palcach się rozcieraiący, maiący w Sobie 


er nazwany , iest Kamień kruchy, 


wiele drobniuchnych lśniących listeczkow. Nie 
iest rzadki wszędzie po polach. 
298. Kocie złoto , i Kocie srebro, są ga- 


tunkami poprzedzaiącego. Kocie złoto u Niem- 


cow Katzen gold , rozciera się kolorem żołtym, 

czerwonawym , zielonawym , czarniawym : 24- 

wsze przecięż iak złoto lśniącym. Kocie sre- 
bra 
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3 
bro zaś , Matzensilber, rozciera się kolótem sre- 
braym. Prochy z nich do piasecznikow były- 
by zdatne , ale się Papieru bardzo czepiaią. 
Nayduią się wszędzie po polach , ale ani złota, 
ani srebra w sobie nie maia, 

299. Łupki gliniaste wielorakie być mogą» 
i wszystkie po większey części są takie. O 
iednym tu tylko wspomnę , ktory się po łaci- 


nie nazywa Schistus argillosus, a po niemiecku 
р, © 2 


Гропаті вет Scbiejffer : 
а 


47 


CJA A Е 
Kamien ten iest zpieczoną 


o 


liną , па listki się dzielącą. Kolor rożny. Ж 
twardszego wyrabiaią Się guziki, i różne inne 
tzeczy: a z pospolitego stawiaią się mocne pie- 
ce do topienia Kruszcow. 

зоо. Qadzeniec, po łacinie Filtrum , po nie- 
miecku Filtrierstein, po francuzku Pierre s4- fil- 
Түгү; iest Kamień z grubych ziarek piaskowych 
tak rzadko zkupiony , że się woda prżez nie- 
go przecędza. Nayduie się na Wyspach Kana- 
ryiskich , w Mexico w Ameryce , w, Niemczech 


pod Merseburg 


ё 


„i Gera. Zażywa się do cedze- 


nią i czyszczenia wody. służyć maiącey do па- 
poiu. 


8. 4. 


O tiektorych Kamieniach szklannych. 
Зот. Są to że Kamienie , ktore się w ogniu 
topią na szkło, i ktore pospolicie taką maią 
twardość , że о stal uderzone , daią skry ogni- 


TOM II. G ste. 
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> 


ste, Wymienię tu tylko te : Kwarzec pp pas 1- 


ty, Rogowiec, Zeolit , 1 Kam 
j 5 

302. Kwąrzec pospolity , dla хо 
owego , ktory się opisał między „jst у 
stemi fałszywemi Kleynotami, jest Kami 


p ty na ostre 


dy , nićco pr kruchy , re 


skorupki się rozlatuiący; wewnątrz ma wiele 
rysow.: O stal uderzony ognia dale. Ten, o 


ktorym tu wspominam, nie 
sty; pospolicie iest biały , 


hJ 
k 


nych kolorow , iako to błękitny, czerwony , 


elony , lub c Niektory w dotknięciu 


iest śliski, iakoby tłustością był namazany. 
Niektory ma озон eństwo do tłustego mleka 
wodą roztwotzoneg Niektory zdaie -się ia- 
koby z 


ow d 


ky był złożony. Tu 1 
‚ па 
Kruszce ko- 


zie кошы Š nayduie się wszędzie 


obficiey przecięż w gorach, g0 


pią. Zdacny iest na robienie Szkła. 
303. Podobne są Kwarcowi owe pospolite 


поте Kamienie , ktore my Zanokcica- 


Ç rem sy р kac x qu 
emy , i ktore się w pagorkach, w pia 
skach , na polach, 1 w tzekach wszędzie nay- 
dvią.  Zanokcica przecięż nie ma w sobie ty- 


le rysow, i ztłuczona większą wewnątrz zdaie 


> ; 1 0 М 1 zp” 
Się mieć rzadkość. бз co do koloru białe, 


czerwonawe, Żoltawe, brunatne, zielonawe, bię- 


kitnawe , czarniawe , Oc. 


204. Roaowi 
304. ROgOwi 


po łacinie: Corzeus, po nie- 


podobny do po- 
} 3 I 


ойе бе. że.sietum tvlki 
spolitego e, Ze siç tym tylko 
rożni, 
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b Í rożni, iż iest nieco miększy , i skąpiey ude- 
rzony o stal ognia daie. Kolor iego iest ro- 
1 > > 16 , Жол я ak “ГУ ; 
Ы Żny, a zawsze gwydaie się iakby, był rogowy. 
: Nayduie się, w gorach, 
i- 395. Zeolit z łacińskiego „ iest Kamień po- 
e dobny do wapiennego , twardszy przecięż , 1 
@ o stal uderzony ognia nie daie. W ogniu 
0 bardzo prędko się topi w szkło pieniste i nie- 
3 przeyzroczyste. Jest koloru białego w Islan- 
r dyi, błękitnego w Ziemi Kałmuckiey Bucharia , 
№ .a czerwony w Szwecyi pod Aede/fors. 
306. Kamień granatowy , [ grana- 
| тит, tak iest podobny Granatkom między 


Kleynotami opisanym , że go tylko szczegul- 
A: nie rożni wielkość.  Nayduie się bowiem w 
i Szwecyi, 1 na innych mieyscach w wielkich 
sztukach, ktore częstokroć pięści, i głowie 
0- ludzkiey wyrownywaią. W sobie iest rzadki, 
1 dziarnisty. 


te 
BANDS 
1- o ‚ Y 


wc 


О niektorych Kamieniach mieszanych. 


307. Są to те, ktore sie nie z icdney tylko 


ie ||  samey ziemi, ale z więcey-ziem składaią. Ta- 


e, kiemi tu bę 


3 Skora gorna , Mięso сопе; Pa. 


ję- Ñ pier goray , Korek gorny, Blenda, 1 Kamień 
Orli. 


308. Skora gorna , albo ziemna, po łacinie 


0- Aluta. montant., po niemiecku Bergleder, po 


francuzku Cuir: fossile, iesc Kamień lekki, si- 


~ 
G2 wy, 
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wy, biały, żołtawy : niby z nitek w Siebie 


plecionych złożony. Ма podobieństwo do gru- 


nie 1, po niemiecku / 


francuzku Chair fossile , iest Kamień cię 


cego : Sk. 
o 


poprzedz ida się z grubych szyb, 


i niby nitek twardych : szyby te na niekto= 


sto, a na niektorych 


tych przedzielaią się pre 
kręcą się. Gdy się upali w ogniu, tak twat* 
dnieie , że uderzony о stal ognia daje. 

, o 


310. Papier gotny , albo ziemny , po ta- 


шапа > po niemiecku Bergpa- 


спе 1 £ m 


pył 


pier, tym się tylko то2һі od Skory ziemney , 


składa z bardzo cienkich szybek. 


311: Korek gorny , albo ziemny , po faci- 


nie num, po niemiecku Bergłork , 


Kamień z dro- 


po franc e fossile, ie 
h giętkich niby nitek „złożony , ktore 
ie ynaią , i tak lekko są zku- 
two 


pione , że Kamień utrzymuje podobie! 


do Korku, iak kaią. Jest nay- 


się flaszé za 


wszystkich kamieni. Мауйше się 
у у © 


z niemieckiego tak nazywam, 


po łacinie lena, iest Kamień od ше. 


; i pa 
między Kruszce źyn- 


on, że iest z nić- 


Е “тг! 14 » š 4 
ktorych Mineralogisto 


kowe policzony.  Zdaie 


jakich lśniących łusek złożony „` ktore blask 


Zer- 


sdy będą zmaczane. Jest czaťny ‚с 


traca, gi 


wony 


wi 
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жопу, `Zoltawy i zielony; czasem miewa w 
sobie nieco Srębra. Nayduiíe się w gorach. 
Orli Kamień , po niemiecku 4dlerstein, 
iest Kamień maiący w sobie rożne rzeczy. Је- 
den ma w sobie inny kamyk ruchomy, i ko* 
łacący , Kobietom naszym znaiomy, ktore go 
zażywaią na lekarstwo , ale niewiem z iakim 
skutkiem. Ten się zówie po łacinie Деге; 
mas. Drugi ma w sobie Kamień nieruchomy, 


izowie się Aetites femina: + Trzeci ma w so= 


bie ziemię , i zowie się Geodes. Czwarty: ma 


w sobie wodę, i zowie się Eabydras. Piąty 
iest w sobie pusty , i zowie się Aetśtes inanis. 


RO ZODEZENA {УНЕ 
O Kamieniacb s składanych 


314. CA to te Kamienie, ktore nie iuż z ro- 
2пеу ziemi się składaią , ale z rożnych 
Kamieni w iedne są spoione. Takiemi są Ska- 


ły, Орок, i pospolite polowe Kamienie 


і Skatach. 


315. Opoki i Skały, są to owe ogromne 
wielkością Kamienie , ktore się z poiedyńczych 
ztuki 

oderwane, tu i owdzie po polach leżące wi- 


ożnych kamieni składaią , i od ktorych -sz 


dzieć się daią. Mięszanina ich wprawdzie ro- 
Сз 2па 
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Żna iest', pospolicie się przecięż Składaią ze 
iko kto się 


Szpatu, Kwarcu i byszczaka. Rz 
nad niemi rozwodzi procz Walleryusza , iego 


też poydę porządkiem. Skały więc są niezna- 


cznie mięszane ; Są opoki grube : opoki 


drobnoziarniste? 'są z: znacznych kamieni zku- 
pione. 

316. Skały nieznacznie тісѕгапе з, tylko z 
dwoiakich składają się Kamieni, zawsze prze- 
cięż w nim ieden gatunek obfitszy gorę trzy- 
та. Taki są š skały wapienne, maiące nieco 
Szpatu. . Skały Szpatowe , maiące nieco ziarn 
Kwarcu. Skały łupkowe, maiące w sobie nie- 
co łyszczaku. Skały piasczyste z łyszczak rem. 
Skały Kwarcowe z łyszczakiem. Skały Ro- 
gowe z kwarcem, 

17. Opoki краш tak się wido- 


W 


cznie składają, z trzech gatunkow Kamieni, 


Sz ¿patu ‚ Kwarcu i Łyszczaka, że łatwo па te 


części tozebrane być mogą. Takie są Opoki 


Szpatowe z grubych Szpać ow, przewyźszaią- 
cych znacznie mięszaninę Kwarcową 1 Łyszcza- 
kową. Opoki Kwarcowe , ktorych ziarna zna- 
cznie ziarna innych kamie ni pr zechodzą. Opo- 
ki Łyszczakowe z znacznemi takiemi ziarnami. 
Opoki rowney mięszaniny , W ktorych rożne 
kamienie nieiaką rownością są pomięszane. 
318. Opoki, drobnoziarniste , lubo roze- 
znane być mogą , z iakowych składalą się ga- 
tunkow , iednak gatunkow tych ziarna drobne 
są. Są takie Opoki Kwarcowe, w ktorych 
Kwa- 


Ki 
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Kwarzec gorę trzy 


„yszczakówe , w kto- 


ч 


Rowno mię- 


rych naywięcey lśniący 
zane. Z rożnych znacznych kamieni społone. 


319. Naost należą do osta- 


zniego Rodzaiu, ktore są piasczyste , albo z 


owe Op 


kamienia piaskowego , a w takim kamieniu ma- 
ią rożne inne gatunki znacznemi sztukami po- 


osadzane. W takich widzieć się daią Kizły, 


ан ; 


"Мз niektore strony Ктаїз naszego 


Орою 1 Skały. Nie wspominam o owych 


ogromnych kamieniach tu, lub wszędzie się 
nayduiących poiedyń czo, ktore wielkością 1 
Lecz Opoki i Skały są 


Dom 252 


па Podol olu około Kamieńca : na Wołyniu oko- 
ek 


ło Krzemieńca; na Ukrainie po brzegach Rze 
у Woięwodztwie Krakowskim. 


7. 


z ” А $ 
polowych Kamientach. 


321. Nie ma podobno mieysca, gdzieby 


iuż to w ziemi, iuż na ziemi, nie naydowały 
się Kamienie : a w niektorych, mieyscach , tak 
gęsto leżą na polach, iakby były zasiane. I 


m 


te to nazywam Kamieniami pospolitemi polo- 


22. Niektore mieysca zdalą sie tylko mieć 
теп, przy: aymniey со do 


ieden gatunek 
wielości przewyższaiący : tak tu widziemy nay- 


więcey Kamieni piasczystych, tam glinias 
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бс. pospolicie przecięż rożne gatunki lężą po- 
mięszane, Między temi częstokroć znaiący się 
na tym, nietylko nayduią takowe, ktore na 
tym mieyscu Się stać nie mogły , ale i Kamie- 
nie osobliwszę , i kosztowne. 

323. Te, ktore są proste, gliniaste , na- 


przykład piaskowe, Óc: mogą się stawać na 


każdym micyscu, gdzie ziemia sposobna, iest 
do zkamienienia. Ztąd łatwo wnosić , Ze tam 
iest więcey Kamieni, gdzie ziemia ma więcey 
sposobności zpieczenia się w Kamień. 

324. Owe zaś, ktore są częściami Opo- 
kow, Skał, i Kamieni niektorym tylko miey- 
scom, naprzykład gorom, właściwych, nie są 
pewnie płodem naszych rownin. Zkądże się 
wzięły tu i owdzie rozrzucone? Dwoiakir 
sposobem na te mieysca dostać'się mogły? Jest 
to rzecz bardzo podobna do prawdy , że głę- 
bina ziemi iest Opoką : wiemy też, 1 
dzy gorami są Skały 1 Opoki: owe w 
ki po polach , są częściami od tamtych oder- 
wanemi, i rozrzuconemi. 

325. To rozrzucenie inaczey stać się nie 
mogło, iak przez wodę. Są, ktorzy chcą 
utrzymywać, że ziemia w wielu mieyscach te- 
raz mięszkalna ,« była niegdyś dnem morza. Mo- 
rze więc poki było , opłokało ziemię aż do 
obnażenia Kamieni: gdy ustąpiło „Kamienie na 
wierzchu ziemi zostały. 

326. Pewnieysze to przecięż iest, że gdy 
wody Popotu powszechnego i naywyższe gory 

obla- 


= 


14 
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oblały , odmiękczyły ową ziemię, ktorą nie- 
ktorych Skał 


Skał 1 Opokow sztuki niby skleione 
pyły: Skały więc te i Opoki, mocą ieszcze 


wody przymuszone poupadały , i drobniey się 
pokruszyły. Te.części 
rożnosiłą. Niechaj 


a tu 1owdzie po- 
kto tylko uważa , że nie- 


mały przeciąg krain pospolicie takie ma roz- 
rzucone Kamienie , iakie przyległe gory. Da- 
ley ieszcze od got wylewy Rzek, 1 gwałtowne 
deszcze poroznosić mogły. 

327. А kiedy im daley od gor są porozno- 
szone , tym więcey też wiekow tu i owdzie 
taczane były : zrąd się im ostrza i końce po= 
otrącały a kamienie nieiakiey nabrały okrągło- 
ści, albo się przynaymniey przytępiły. Wszak- 
że chociaż naymnieysze , ale długie ocieranie 
się, 1 naytwardszym rzeczom rogi przyciera. 
То się ma rozumieć o wszystkich Kamieniach 
z gor pochodzących, “a osobliwie krystalliza- 
суз zachowujących : tak i same Dyamenty da- 
leko zaniesione są okrągłe. I takie kamićnie 
wszystkie okrążone , dałeko zaniesione , iakie- 
gokowiek gatunku , Mineralogistowie Niemiec- 
cy nazywaią Kieselsteżne. 

328. Wreszcie pospolite polowe Kamienie 
zażywaią się nietylko na brukowanie Ulic po 
Miastach, ale i pożytecznie obrocić się mogą na 
rożne budowy : znaią to gospodarni w niekto- 
rych stronach z kamieni buduiący.  Drobniey- 
sze zaś, osobliwie w rzekach i wodociekach , 
bywaią częstokroć z pięknemi kolorami, ktoremi 

nie- 
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nietylko kwatery w Ogrodach przyiemnie wy* 
sypane być mogą , ale mogą oraz być ślifowa- 
ne, i Чо rożnych rzeczy wchodzić. 


ROZDZ WACH TX; 
O Rzeczach Zkamieniałych, 


329. Дучори się często.z ziemi, iuż to 

całe , iuż części Zwierząt , albo Ro- 
slin w prawdziwy Kamień obrocone „a te są 
właściwie Rze ni Zkamieniałermi.  Naydnią Się 
takoweż części, ale tylko kamieniem po. po- 
wierzchności niby odziane : te; nazwiemy Rze- 
chami Kamieniem pokrytemi. Są ieszcze w nier 
ktorych Kamieniach ślady zostawione, naprzy- 
kład iakich Roślin : te nazwiemy Hytłoczenia w 
Kamieniach: l ieszcze są Kamienie , ktore albo 
kształt iaki maią , albo osobliwsze na sobie ma- 
lowania: te nazwiemy Igrzyskami Kamiennemi. 
I to będą zawierały następuiące Paragrafy: na 
końcu przydam o osobliwościach Kopalnych , 
ktore lubo nie'są Kamieniami , przęcięż tu tyl- 


ko przyzwoite dla siebie mieć mogą mieysce: 
podobnież iak Kamienie stają się w Zwierzę- 
tach, lub innych rzeczach. 


ба 
O Rzeczach własciwie Zkamieniałych. 
J 


330. Sg to Rzeczy właściwie zkamie- 


niałe te, ktore się w prawdziwy Kamień obto- 
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ciły tak dalece , że 112 nie są tym , czym przed- 


tym były, ale przecięż przeszły swoy orga” 


niczny skład i kształt zachowały. Do właści- 


wego więc zkamienienia należy. ` imo. Aby 


rzecz zkamieniała pierv 


ale"albo Zie 


nie była kamieniem, 


zęciem , albo Rośliną. 240. Aby 
szy miała te wszystkie. własności, 


епот należą. tj. Aby przecięż 


talt organiczny: zachowała. 
331. Chcąc doświadczyć rzecz zkamieniałą, 
d 


czym przedtym była, zwierzęcą iaką cząstką , 


czyli rośliną ? naypewniey dowiedzieć się mo- 
żna przez destyllącyą. Zwierzęt ta bowiem przez 


destyllacyą аза $ 


ıl urżnosum volatile, albo Pble= 


gma urinossm : Вон ly, zaś po większey części 


daią kwaskowatą wodę odobną Waynsztyno= 
© ¿ 


wi. Powtore doświadczyć można.przez kalcy- 
nacyą. "Zwierzęta w otwartym ogniu pokazu- 
ią kolor biały , a w okrytym czarny, Rośliny 
zaś stalą się-węglami, i pokazuią coś w sobie 
palnego. 

382. Aby się rzecz iaka w Kamień obrocić 
mogła, nie powinna mieć w sobie sposobności 
do prędkiey zgnilizny ; albo ieżeli będzie taką, 
musi leżeć w takiey ziemi, ktoraby ią od zgni- 
lizny przez długi bardzo czas utrzymywała. 
Rzecz bowiem gn 


ca rozlewa się ‚ 1 traci swoy 


kształt przeszły , a ieżeli potym w ziemię obro- 
сопа kamienieie, to pewnie bez zachowania 
przeszłego kształtu. . Do tego wilgoć w zgni- 
liźnie nie dopuszcza cząstkom ztuląć się w ka- 
шей, 


RZECZY 


mień.  Ztąd bardzo Ah zane 53 O prawde 


ardzo miękkie , soczyste ciala. 


3. Rzecz w kamień się obracaiąca , nay- 


przod utraca zupełnie w sobie wilgoć , tak za- 
chowawszy kształt swoy , powoli obraca się w 
iemi za ezasem ро uleciałych wszystkich 
ch ztulaniu się "Podac ‚' CZĄ- 
emi z sobą się w kamień ztulaią. Wi- 
ieć to możemy na niektorych sztukach zka 
Черо drzewa, u ktorych iedna część iuź 
b dzić ек , druga ieszcze rozsy puie się 
w ziemię , trzecia ieszcze szczerym jest drze- 
wem. 
334. Lubo Pisarze o rożnych rzeczach zka. 
mieniał dh namieniaią : nayobficiey się prze- 
cięż nayduią zkamieniałe rożne Morskie фол 
chilie , tak dalece , że znacznemi warsztwami 
w ziemi widzieć, sie dają. Skorupy ich twarde 
są wprawdzie sposobne do zkamienienia , ale 
zkąd taka ich wielość w ziemi? Przychodzili 
niektotzy na tę myśl, że Bog stwarzając zie- 
mię , gdy rożne stwarzał Zwierzęta żylące na 
ziemi, w wodzie podobneż tym nieżyiące ka- 
mieniste stworzył i+złożył w ziemi. Myśl ta 
słusznie nie wielu nalazła , ktorymby się po~ 
dobała. 

335: Są to bowiem stworzenia, ktote kie- 
dyś żywemi były. Gdyby na to mieć można 
dowody , że wiele mieysc śrzodziemnych , te- 
raz mieszkalnych, kiedyś morzem okryte były : 

można- 
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y było i to mowić, że te Ķonchilie pc 


м. wod został у 516, 1 ziemią zasypane 


Niech się ta prawda ma iak chce , to 


ewnieysza będzie, że wody Potopu powsze- 
chnego te stworzenia poroznosiły , zostawi- 
тїз zasypały , ktore się za czasem w 
kamień obrociły. | 


336. P, Sanvagere pisze o rzeczy osobli- 


wszey. ~ Namienia on, że we Francyi w ogró- 
Chateau dos Places nie daleko Chinon w Ton- 


ле iest Sadzawka, w ktorą żywa woda wpa- 
da: па tey sadzawce co 40. lat około тобі 
się kamień, ktory się zbiera do budowania; w 
tym kamieniu za każdym razem nayduią się 
z pocz 


zątku drobne у coraz po- 
tym większemi się staiące ; lubo cały grunt 
okolicy podobnych nie ma— Mnie się zdaie, 
Że ta rzecz ostroźnicyszego potrzebuie roz- 
trz 


śnienia, aby za prawdę uyść mogła. 


337. Przystępuię iuż do wyliczania gatun- 
kow rzeczy BA ak Wymienienie Sy- 
stemątycznych imion, uczyni przynaymniey 
ciekawym łatwość w czytaniu Histor ykow Na: 
turalnych. Осо są. 


338. Antbropolitbż , Zikamieniałe ciała ludza 
kie, czyli całe, czyli części ich.  Namienia 
denckel , że Roku 1583. pod Aix we Ехапсуі 
naleziono w skale całego człowieka zkamienia- 
łego : mozg tak był tardy , że o Stal uderzony; 


ognią daw al. 
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389. Tetrapodolithis Zkamieniałe Zwierzęta 


czworonożne , albo ich części, koście , zęby, 


rogi. + Tu należą Turkusy między Kleynotami 


wyrażone : kopana słoniowa kość, M 


ооу 
kost na Syberyi zwana: rog kopany baieczne- 
go Jednorożca. 

здо. Ornuitbolitbź , Zikamieniałe Ptaki, albo 
ich części, naprzykład iala , piora, pazury, dzio= 
by, koście. Można przydać 1 ich gniazda. 

341. lebtbyolitbź „ Zkamieniałe Ryby , albo 
ich części, iakoto głowy , pławy, ogony, 
oście, zęby. . Tu należą owe zkamieniałe G/0s- 
sopetra па Wyspie Майа nayobficiey się nay- 
duiące , ktore z podobieństwa poczytano za 


ięzyki wężowe, Są przecięż zębami pewney 


bi, Zkamieniałe Gady, albo 


ich części; są niepewne.. Przecięż namienia- 
ią niektorzy o nalezionych zkamieniałych We- 
zach, Jaszczurkach, i kościach Krokodyla.. Owe 
zaś Bufoniti , Żabie kamienie od dawnych na- 
zwane, nie sz Zabiemi, ale zębami Ryb. 

343. Entbomolitbi , Zkamieniałe Owady, są 
także niepewne.  Namieniaią przecięż, że się 
naleść miały zkamieniałe Chrząszcze , Motyle, 


į 


Szarańcze i Muchy. Między temi stacolit 
są Raki , albo ich części zkamieniaie 
344. Helmintbolitbi , Zkamieniałe Robaki. 
Naywięcey nayduie się morskich: tak są: Be- 
łemniti , „albo: zkamieniałe Holoturie , ktore z 
niewiadomości strzałkami piorunowemi są na- 
zwane. 


ыыы — səs; лыш 


ZKAMIENIAŁE. TIT 


zwane.  Tyochita у kołowe kamyki, okrągłe 


kości pacierzy grzbietowych , są 


bita, skła- 
wielu Trochitow. ` Zsteri& zdaią się 


kamieniałe morskie gwiazdy. Entro 


Tak gwiazdki, iedna na drugiey osadzone. 


mala podobieństwo do lilii ieszeze nie 
rozwinioney бс. (Zeby się zaś Glisty ziemne 
niałe naydować miały, rzecz iest bardzo 
trudną do wierzenia. 


345. Cocblitbi, Zkamieniafe Konchilie ; te 
ią rożnych rodzajow 1 gatunkow: 


Klasste 
Ти- 


Дес у 


e. Oc, 


Атто 


Ppbytolitbź , Zkamieniałe Rośliny. Mie- 


dzy temi naypospoli 
(rabo 


nowe.  Osteocolla, u Niemcow Ве? 


iey naydnią się Drzewa 
e, Bukowe, Dębowe у Sosnowe , Le- 


ruch 


лей, nie iest. co innego , tylko korzeń Osi- 


ny zkąmieniały : nayduie się znacznemi sztu* 


kami w ziemi, 1. ułamany ma niei 


tie podo- 
bieństwo do kości. -Procz tego małą się nay- 


RB EWY 
Bzblzolztbź , 


itbi , Zkamieniałe nasiona. 


niaie owoce. 


łe Drzewa, albo c 


347. Zoopbytoliti, Zkamieniałe Zwierzęta Ro- 


inne. Takie nay 


Korale, Fi 


DETZ 
348. Może się kto spytać 
tek z tych rzeczy zkamieniałych , 


mości o nich? Prawda, Gospodarz do swego 


gospodarstwa nie wiele tu naydzie ; lecz cie- 
kawy wiele BIJE do Elistoryi Naturalney. 
Ztąd namieniłem też tylko o nich nieco у kie- 
dy ich opiasanie ошон potrzebowało. U 
nas w kraiu na wieluby mieyscach ciekawi nay- 
dować mogli rzeczy zkamieniałe. Jestem uwia- 
domiony , że pod Łukowe mala się naydować 
Konchilie : ia mam niektore z /Grodzieńs 
go, z tamtąd mam i Fungity. Drzewa zka= 
mieńiałe maią się naydować w gorze pod Rawg 
na Rusi, бс. 


йш ейге: } oks "уі ус 


349. Przez Rzeczy Kamieniem tylko pos 
kryte , rozumiem, albo owe , Ktore należ: wprae 
wdzie do Rzeczy Кора! nych, a może 1 wła- 
ściwie do Kamieni, przecięż ieszcze innym 
Kamieniem pokryte są : о owe , ktore nale- 
23 do Zwierząt, lub Roślin , isą niby koszulką 
tylko kamienną powleczone. 

350. Naypierwey tu pomieścić mogę, cza- 
sem przy wodociekach , lub na drobnoskatńte: 
nistych mieyscach nayduiące się , okrągłe iak 
kulka kamyki ,, pospolicie niby marmurkowane, 
kruche ; ktore zbiwszy , gdy się odkruszą , za- 

wsze 
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wsze piękne F/asy, albo kamienie w kolorach 
przeyztoczyste zawieraią. Nigdym takiego ka- 
myka рго2по nie rozbił , bez nalezienia w nim 
innego przeyztoczystego , a pospolicie w ko- 
lorze: Chryzolitowym. 

351. Tu należeć powinien 07/2 Kamień, kto- 
ty pod kamienną pokrywą ma albo inny ka- 
mień,, albo” ziemię у albo wodę: lecz o nim 
iuż namieniłem pod Kamieniami mięszanemi. 
Jeszcze о tym tylko wspomnę, że się osobli- 
wie w Krzemieniach częstokroć nayduią Muchy, 
lub inne Owady zawarte, ktote lubo wiele lat 
tak były zamknięte, przecięż są nienaruszone. 

352. Ale przystąpmy iuż do Rzeczy wła- 
ściwie tylko Kamieniem powleczonych , a te 
stałą się pospolicie w wodach owych, ktore to 
naig do siebie , 12 upuszczaiąc grubsze swe zie- 
mne cząstki na rzeczy w takięy wodzie leżą- 
се, pokrywaią ie po wierzthu powłoką ka- 
mienną. Rzeczy tak powleczone tak rożne sz 


«іо 


> 
jak rożne rzeczy w takiey wodzie leżeć mo- 
gą. Co się 'zaś tycze- Kamienia powlekaiącego, 
ten w iednych wodach bywa wapienny ‚ w dru- 
gich ugrowaty , w trzecich solowy. 

353. Gdzie sol z wody warzą , tam na dnie 
w panwiach osiada nielaka materya kamienieią- 
ca. Umieią iey zażyć chodzący koło warzeńia 
soli, i z niey rożnym rzeczom dawać pokrywy 
kamienne , ktore niewiadomym , albo nieostto= 


Żnym, za rzeczy właściwe zkamieniałe udaią. 
> ) (2 


TOM П. H $: 3. 
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O Wyttoczeniach Kamiennych 


354. Wytłoczenia Kamienne, u Niemcow 
4Abdriicke zwane, są to ślady iakiey inney rze+ 
czy na kamieniu zostawione. Nim się ziemia 
iaka zpiekła w kamień, poki miękką była, rzecz 
iaka na niey leżąc znak swoy wytłoczyła , 
ktory się potym w ztwardniałym pozostał ka- 
mieniu. 

355. Slady te na Kamieniach nayduią się 
wprawdzie , albo przynaymniey naydować шо“ 
gą rożnych rzeczy; z tym wszystkim ślady 
Wężow , Jaszczurek , itym podobnych soczy= 
stych stworzeń, są zawsze podeyrzane. Do 
tego bowiem aby się ślad został , trzeba aby 


nie prędzey zgniła , aż ziemia zkamienicie. 

356. Naypospolitsze są wytłoczenia Во" 
ślin, Ryb i Konchiliow.  Wytłoczenia Roślin 
i Ryb, pospolicie się nayduią w łupkach ka- 
miennych : Konchiliow zaś w kamieniach was 
piennych. 

357. Co się tycze Roślin , tych rzadko ca- 
tych wytłoczenia się nayduią , wyiąwszy nice 
ktorych gatunkow Paproci , Chwoszezki, albo 
Skrzypiu Če: częściey zaś widzieć 516 daią ro- 
Żnych Roślin części, јако to Zdźbła , Liście , 
Owoce. Około tych to się może uważać. 10. 
Ze się zawsze nayduią w siwym , lub czarnym 
łupku, nie daleko od węgli ziemnych. 240. Że 
zawsze te ślady są roślin cudzoziemskich , nie 

zaś 
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zaś krajowych. 3110. Ze te ślady nigdy nie wy- 
rażaią rośliny zwinioney, ale w płask rozłożo- 
ną.  4żo. Ze się z Oryginałem do naymniey- 
szey kreski zgadzaią. sło. Ze nigdy obie, ale 
nayszęściey tylko iedna strona rośliny bywa 
wytłoczona. 

358. Co się tycze Ryb, te częścią całe, 
częścią ich-tylko części także na łupku wytło- 
czone bywaią , a pospolicie cudzoziemskie , 
nie kraiowe. Z tym wszystkim Ryb wytłocze- 
nia dwoiakie się nayduią, iedne wpukłe od 
Ryby wytłoczone , drugie wypukłe , iakoby na 
kamieniu Ryba kamienna leżała. 

359. Slady Konchiliow bardzo są wielora- 
kie, prawie tyle , ile Rodzaiow iest Konchi- 
liow. Rzadko kiedy inaczey widziane bywaią , 
chyba Kamień z ostrożnością przerznąwszy. 

360. Procz tego, są ieszcze i inne wytlo- 
czenia kamienne , ktore się tak Stalą , lak na- 
przykład gdy się wosk w јака formę wleie. 
Ziemia zabrawszy śrzodek iakiey detey rzeczy, 
gdy ia napełni , i zkamienicie , zachowuie na 
sobie ksztalt owey dętości, w Ксотеу była. 


Ze o więcey takich, nie wspomnę , oto w Got- 


landyt bardzo wiele nayduie się kamykow , kto- 


te tak wyraźnie Musz 


zatołowa 


gałkę wyraża- 
18, że nie 1ейеп mogłby mowić, 12 to są ta- 


Kie gałki zkamieniałe : nie są przecięż niemi, 

ale się uformowały w pewnym gatunku Kon- 
š 2 ) 5 

chow, Ecbiniti zwanych. 


RZECZY 
СА 4. 
О Igrzyskach Kamiennych, 


361. 53- to te Kamienie, ktore albo z przy- 
padku iakiego , albo tylko z natężonego my- 


ślenia ludzi, coś nadzwyczaynego wyrażaią ? 


albo w swoim kształcie całym ‚ albo w malo 


waniu па powierzchności. 

362. Uważaymy , co o nich Coated słu- 
ѕ2піе pisze. ,, Igrzyska Kamienne , albo wy- 
„; obrażenia rzeczy nadzwyczaynych, 1 odmia= 
ny, ktore kolory na kamieniach czynić mo- 
» g3, nie są wielkiey wagi; owszem wiele ma- 
ią trudności, ile że nie wszyscy ludzie są 


23 


> 

„ iednakowey, myśli, aby to, lub owo sobie 
„ wyobrażać chcieli. Nie ma też z mich oso= 
„ bliwego pożytku : wszystkie bowiem dzieła 


Stwotzyciela są rownie przedziwne , i po- 
5 y [А > p 
dziwienia godne. Owszem bawić się nad tym 
2» © š 2 , 
„iest coś dziecinnego ‚1 odwodzi od uważania 
rzeczy ważnieyszych. ” 
363: Abym przecięż nie zdawał się cieka- 


> 


wym co opuszczać, namienię nieco o nich. Ci, 
ktorzy Igrzyska kamienne opisuią , daią rożnie 
malowanym imię Litomorphi. ° Malo widła zaś te 
żaią znaki niebieskie, 1а- 


rożne są : iedne wy 
ko Słońce , Gwiazdy , zowią się Uranomorpbi. 
Drugie czynią podobieństwo w malowidle do 
ааш ludzi ‚ albo tylko wyrażają głowę , set= 
ce, zowią się Antpropozzorpbi. Trzóóie wyra- 
żaią rożne Zwierzęta , lub ich części , zowią 


516 
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się Zoomorphi. Czwarte wyrażaią Rośliny , zo- 
wią się Pbyżomorpbi. Ма ostatnych wydaią się 
Krzyże, Pisma , Noty muzyczne , znaki Ma- 
temetyczne , Landszafty , zowią się Technoszor- 


phi Tu się pomieścić mogą, ieśli się kto tym 
chce bawić, owe Marmury _ malowane , owe 
Agaty, o ktorych się na swoim mieyscu na- 


mieniło. 


364. Kamienie zaś w swey całości kształt 


dakowy wyrażaiące , zowią się w powszechno- 


ści Litooglypbi. Z tych iedne wyrażaią ludzi, 


albo części ich tylko , czaszki, ręce , nogi, бс: 
zowią się Antoropoglypbi. Ktore wyrażają ros 
żne Zwierzęta, zowią się Zooglypbi: wyraża” 
iące Rośliny , zowią się Pbytoglypbi. Wyraża- 
iące rzeczy przez sztukę robione , naprzykład 
maiącę podobieństwo do Chleba , Sera , Pienię- 
dzy, zowią się Zechzoglypb. _ Naostatek są 


Kule, Kręgle, Wałki, Ge. 


365. Nie mogę nie wspomnieć , że komu 
się taka osobliwość podoba , może ią widzieć 
na Pokuciu między Stanisłtawowem i Sniatynem , 
ale trzeba żeby się pierwey ra tę myśl z ta- 
mecznemi Obywatelargi zgodził , ktorzy te ka- 
mienie Kumamż zowią, a w tey dopiero zgo= 
dzie , pokażą mu się dwie Osoby 1 trzy Chleby. 
Podobneż dziwy Zwierząt , maig: być na Babiey 
gorze w Krakowskim. Na Polesiu nayduią się 
kamyki kształt: gruszek wyrażaiące, te nię- 
chciałbym poczytać za Igrzyska , ale bardziey 

Нз 2а 


а= 
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za kamienie w konchach uformowane ‚ o iakich 
się w poprzedzaiącym Paragrafie namieniło. 


52995 
О  Oxobliwosciąch Kopalnych. 


366. Widziemy na wielu mieyscach wiszą» 
çe wykopane kości Olbrzymow: czy prawdzi- 
we są? Natrafiamy czasem w ziemi garki, lub 
inne naczynia : zkąd się tam dostały? Wyko= 
puią się czasem kamienie iak strzały, noże, 
siekiery , młoty : czym one są? Odpowiem na 
to: i przydam na końcu o zakopanych w zie- 


mi pieniądzach, 


367. Co się tycze kości, ktore za części 
Olbrzymow udawane bywaią , ustaią wszystkie 
dowody na poparcie ich prawdy. Byli Ol- 
brzymi, to prawda : bo i samo pismo 5. świad- 
czy : ale gdzie iest świadectwo , aby tey byli 
wysokości, iakąby mieć musieli , gdyby te ko- 
ści ich były. 

366. Namienia pismo S. że Goliat był Ol- 
brzym, ale tylko sześć łokci i dłoń wysoki. 
Og też Olbrzym nie mogł być dłuższym nad 
swoie łoże, ktore za świadectwem pisma mia+ 
ło długości łokci dziewięć ; a z miary tera- 
źnieyszych kości OQlbrzymowych , musiałoby 
się prawdzić , iak prawi Pospolstwo , że byli 
tak wysocy ludzie na świecie , iż zamiast laski 
całe Sosny w ręku nosili. 

369. 
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269. Już tedy nie są te kości Olbrzymowe- 
mi: czymże będą? Chcą niektorzy wmowić , 
że są kościami nieznajomych пат, bardzo ogro- 
mnych iakich Zwierząt. Przystać na to nie 
mogę. Teraz kiedy ciekawy History; Natu- 
ralney naymnieyszych wszędzie dochodzą Ro- 
batzkow, nie mieliby gdzie widzieć tak ogromne- 
go Zwierza? czyli powiedzą, że zginął przez 
Potop powszechny. , Wszystkie Zwierzęta dla 
rozmnożenia Bog chciał mieć w Korabiu , dla- 
czegożby ten nie był? 

370. Sądzę , że te kośćie Olbrzymow są 
kamienne Igrzyska przyrodzenia, w ziemi ufor- 
mowane.  Powiedzą mi podobno, że nie są 
kamienie , ale kości. Alboż nie są i kamienie 
niektore podobne do kości? Grunt tych ko- 
ści Olbrzymowych pewnie nie inny iest , tylko 
ziemia wapienna dla tłustości ziemney tylko da 
podobieństwa kości zpiekła. Ма dowod tey 
prawdy przytączam rzecz następuiącą. ` W Ty- 
kocinie kopano ziemię na sadzawkę : w тела 
kiey głębokości pokazały się z ziemi uformo- 
wane trupie głowy , ale wszystkie miękkie, ile 
że ieszcze do doyrzałey nie przyszły twardości. 

371. Wykopane w niektorych mieyscach 
garki, lub inne naczynia, nie są od natury, w 
ziemi zrobione, ale są to ttunny dawnych Po- 
gan.  Poganie bowiem dawni ten mieli zwy- 
czay , ktory i nasi Sarmatowie zachowywali, 
że ciało umarłego palili, a popioł włożywszy 
w naczynie , grzebli w ziemię. 

372. 


120 RZECZY 


372. Naczynia te pospolicie z brzegu 53 
szczupłe, daley coraz szersze , u szyi węższe : 
w nich przy kościach i popiele czasem i inne 
złożone nayduią się starożytności.” Widziałem 
takie w rożnych mieyscach nalezione : nays 
więcey się ptzecięż naydować maią na gorze 
Heydenberg przy Gdańsku. Те .}іппе staroży- 
tności mogą być w mogiłach i pagorkach , od 
dawnych wiekow wysypanych. Podole i Ukrai- 
na u nas powinna mieć naywięcey starożytności. 

373. W niektorych dawnych sypanych pa- 
gorkach widzieć się czasem daią, osobliwie па 
boiowiskach, kamienne niby strzały, z obu bo- . 
kow , albo z iednego tylko zaostrzone , czę- 
stokroć w pośrzodku przedziurawione. Po- 
spolstwo ie nazywa Strzałami piorunowemi. 
Procz tego w tychże mieyscach wykopuią się 


kamienie kształt nożow , sierkier , młotow, ma- 
2 


iące. Те wszystkie rzeczy nie są czym in- 
nym, tylko właściwić narzędziem dawnych lu- 
dzi, albo zwyczaynym domowym, albo na 
woynie w pewnych okolicznościach zaży- 
wanym. 

374. Nakoniec muszę co przydać dla owych, 
ktorzy o pieniądzach w ziemi zakopanych roz- 
mawiaią. Ze mogą być zakopane , czyli przez 
chciwość , czyli przez boiaźń ludzi, o tym 
nie wątpię: ale sposobom wynaydowania , i 
okolicznościom przy należieniu , o iakich mo- 
wią , zawsze przeczyć muszę. 
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875: Powiadaią , że mieysce ich zakopania 
wynaleść można przez Kompas: alboż to pie- 
niądze zakopane są pul nocą ? albo są żelazne? 


Powiadają, że do tego za 


yć można rozgi le- 
szczynowey , Virga divinatorið: ale o iey bała- 
mutności napisałem w Tomie І. O śrzodkach za- 
bobonnych, iako wcale niegodziwych, i niewy- 
mieniam. Jeżeli zaś kto mowić zechce, że 
mogą być na ziemi te znaki, ktore nad Krusz- 
Siarką , lub 
Arszenikiem mineralizowane , zabieraią znaczny 


cami? daleko z drogi: Kuszce są 


kawał ziemi, czego Pieniądze zakopane nie 
mai}. A zatym i owe kłamliwe na zakopanych 
Pieniądzach ognie, gasnąć muszą. 

376. Jeżeli wiadomość , wnoszenie z podo- 
bieństwa mieysca , albo przypadek dał kiedy 
naleść : o wielu tu mowią osobliwszych okoli- 
cznościach. Ого Diabeł na nich siedzi , i ie- 
mu są zapisane : oto Кгуіз się w ziemię, po- 
suwaią , Ge. Со Diabłu po nich? z piekła się 
niemi nie okupi: owszem, kto wie, czyliby 
nie prędzey podsunął do nalezienia, ile że po- 
spolicie co lekko przychodzi, to się i łatwa 
na marnotrawstwo obraca, 


борб: 
О Kamieniach w Roślinach , lab Zwierzętach. 
377. Nie są to właściwie Kamienie , prze- 
I 


cięż kamieniami nazywamy , naprzykład w Ure- 
trze 
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trze w Człowieku, Oka rakowe бс. Mmnie- 
mam tu być mieysce namienienia co o nich. 
378. Namieniaią Ephemerides Natura Cirio= 
тшй o Kamieniu nalezionym w Brzozie: 484 
zas Eruditorum Upsal: о nalezionym w Dębie. 
Те zaś i podobne , tak były wewnątrz w drze- 
wie, iż zewsząd drzewem zarosły były. Chcą 
niektorzy , iż się tym dostały od zewnętrzne- 
go iakiego przypadku: mogę przecięż mowić 
z I7 alleryaszem, za co się w drzewie stać nie 


mogły ? Alboż drobniuchne cząstki ziemi obie- 


gaigc z sokiem, nie. mogły osieść na iakim 
mieyscu? alboż Rośliny nie maią swoich oho- 
rob? alboż się w nich coś podobnego nie dzie- 
ię, kiedy się twarde pestki rodzą? Inaczey zaś 
trzeba mowić o tych, ktore łatwo poznać mo- 
Żna, Ze są wsadzone 1 zarosłe. 

379. W Zwierzętach też wielorakich na- 
leść się może coś podobnego do kamienia, ale 
przecięż nie iest kamieniem. Tak Perły w 
Konchach nie są kamienie: ale czym? dotąd 
dostatecznie wiedzieć nie móżna. Rakowe oczy 
pospolicie nazwane , w Rakach się ńayduiące , 
ne sa kamieniem, ale sokiem pewnym Raka 
ztwardniałym. Owe w Bydlętach зак piłki 
dziecinne , okrągłe z sierci zebrane gałki, 1а- 
wnie nie są kamieniem , ale przez lizanie się 
Bydlęcia zkupioną siercią : przecięż czasem w 
żołądku prawdziwe kamienie naydowano , kto- 
те naypewniey z paszą były połknięte. Toż 
samo mowić się może o Koniach. 
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3%о. Co się tycze Ludzi, u tych osobli- 
wiey nayduią się niby kamienie w Uretrze, 
Nerkach i Zołci: stalą się zaś z ztwardniałey 
nieiakiey Hegmy : ztąd w ogień wrzucone pa- 
yg ulatuią 1 nikną. Procz tego naydowali Le- 
karze podobpe kamienie w ludzkich Płucach , 
*Wątrobie, Zołądku, Kiszkach: w Głowie, 
Oczach, naczyniach Krwi, i rożnych innych 
mieyscach. Te, ktore się naydowały w Płu- 
cach, iest wielkie podobieństwo., że się stały 
z kurzu powietrzem przy oddychaniu wcią- 
gnionego, 

881. Niektorym zdawało się widzieć, osobli- 
wie w głowach Ryb, coś podobnego do kamie- 
ni; ale dobrze mniemaią inni, że Się na wiel- 
kiey twardości kostek oszukać musieli. 

382. W żołądku Ptakow ziarnem żyiących, 
a osobliwie u Kur, nie iest trudna rzecz dro- 
bne naydować kamyki. Są one prawdziwemi 
kamykami, ale się w żołądku ich nie urodziły. 
Prastwo bowiem ziarnem żyiące , dla pomocy 
strawności żołądka , zwykło łykać drobne Каз 
myki. 

393. Mowią ieszcze wiele o przedziwney 
skuteczności kamykow , w niektorych innych 
Zwierzętach naydować się maiącyćh. | Kogut 
trzeciego roku okapłoniony , w siodmym po- 
tym roku ma mieć w żołądku czerwony kamyk, 
albo brunatny.  Jaskołki maia mieć w żołądku 
biały , albo czerwony. Pliszki zielony. Jeżeli 
mogły być połknięte , mogą się w nich nay- 

dować, 
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доза, ale żeby się w nich rodzić miały , niech 
wierzy , kto się chce mylić. Podobnież biądzą, 


ktorzy powiadają , Ze w głowie ślimakow , w 


głowie i wnętrznościach Zołwiow, w oczach 
i żołądku Jeleni, kamienie naydować się maią. 
4. Rownież dawnieysi wiele pisali o ka- 
mieniach Zwierząt zamorskich , nawet i Wę- 
żow. Tyle tylko pewna, że. Bezoa» niesłu- 
ѕ2піе kamieniem nazwany , do lekow zażywa- 
ny, naydnie się w pewnym gatuntu Zwierząt. 

385. Bezoar prawdziwy , albo Oryentalny , 
iest rożney wielkości, kruchy , lśniący , zie- 
lonawy.  Nayduie się w żołądku gatunku Ga- 
zellów , ао Antilopow , u Linneusza Capra be- 
zoardicz zwanych. Jest ten Bezozr niby z ia- 
kich kamiennych warsztwow złożony. Оксу- 
dentalny zaś Europeyski, albo nieprawdziwy, 
iest siwy , albo czarniawy : nayduie się w Je- 
leniach, Mułach; a w pospolitych Kozłach 
białawy. 

286. Prawdziwy Bezoar , po tych/znakach 
poznać się może. 1370. Łupi się warsztwami iak 
Cebula. 2do. Ocieraiąc go o Papier popiołem, 
kredą , lub nićgaszonym wapnem potrząśniony, 
żołtawo się farbuie. W reszcie wątpić trzeba, 
aby teraz prawdziwy Bezoar do Europy był 
przywieziony , kiedy chciwość handlniących 
Zwierzęta Bezoardowe znacznie wygubiła. 


125 


REG ECS- PAR 


Rzeczy w Części I zawieraiących sie, 
podług liczby w brzegach wierszom 
wyrażonej. 
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—— Dyamentu i 
— Hiacyntu = 


-— Kamienia Lazurowego 


—— Opalu - 


— Rubinu - 
—  Szafitu - 
—— Szmaragdu - 
— Turkusu ч 
upalonego dobrze wapna 
zkamieniałych zeczy 

Do zkamienienia czego potrzeba š 


330-338 
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Europeyskie Dyamenty 5 2 Б 
—— Opale т ~ 118 - 119. 
— Rubiny = = = 63. 
— Szafiry - - а 76. 
‚——— Szmaragdy - - 88. 
— Topazy + = - 83- 
Fałszowanie: Rubinow - - 71. 
Farby Kamieni zkąd ? GH -= 23- 
Flizy - > - 251. 
Gad zkamieniały - - 342. 
Garki kopane - - > 371. 
Gaszenie wapna - 225 - 226. 
Gips - - - - 235- 
Granatek iaki ? 2 - 102-103. 
gdzie iest ? - 104 - 105. 
Granatowy Kamień < à 306. 
Granit - - = 182. 
Gwiazdowiec Kamień - s 203: 
Hiacynt iaki ? - - - тоў. 
— gdzie iest? > = 109. 
Jaspisz 1аК1? k - 177-178: 
— gdzie iest? 5 - 179. 
Igrzyska Kamienne , od - = 361. 
Ikrzyca 2 š - 299. 
Kocholong Kamień SW - 200 
Kamień Lazurowy iaki ? - - 187% 
— .— gdzie iest? - А 189. 
—- Ormiański iaki? = = 191. 
е gdzie iest ? ` = 192, 
— śmierdzący - - 285. 
Kamienie, czyli rożne ód ziem? od 3: 


zy 


a POT у 755 


Macy PERO 


RZ 
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Kamienie czym się rożnią od innych Rze- 
czy Kopalnych? od 
iak dawne są? od 
pomnażaiją się 
w Ludziach 
w Roślinach 
w Zwierzętach 
Rękodzielne - 

Karbunkuł” Rubin - 

Kieselstein co iest u Mineralogistow 2 

Kizły przeyzroczyste 3 

Kleynoty ktore są ? - 

—— surowe - s 

—— rożne š - 

—— fałszywe P > 

Kocie Złoto, Srebro - 

Konchilie zkamieniałe z 

— —— zkad ich tak wiele ? od 

Kopalnie Dyamentow Ы 

Korek gorny 4 R 

Krwawnik iaki? - 

—— gdzie iest ? M 

Krystallizacya Kleynotow 

Krzyształ gotny co iest? 

—- —— wielorkki ° 

— — gdzie iest? 

—— —— farbować 

— [Islandski - - 

Krzemieñ 3 $ 

Kształt rożny Kamieni zkąd? 

Kwarzec pospolity - 


m 009 


WOD м 
a о (л +. фо w 
Б . 


Ñ -> сл OO O 
(1 


= л w 


CZĘSCI 


Kwarzec ptzeyztoczysty 


Młyński Kamień 
Mydleniec Kamień 
Nauniester Kamień 


Lawet Kamień ë ~ 
Leucosapbirus Szafir - 
Linkur Kamień - A 
„Łupek со iest 2 E 
—- dachowkowy r = 

gliniasty - £ 
— tablicowy > =: 
Machina do rznięcia Kamieni 
Magnes = = 
Malachit iaki > = = 
— gdzie iċst? S 
Marmur co iest ? 1 

gdzie iest ? 5 2 
— wieloraki - - 
—-— malować - - 
Marmurek А = 


I. 


„od 


Noże, Młoty, Siekiery kopane 


Око świata Kamień 
Olbrzymow kości , od 
Ołowek Kamień 


Олух закі > - 
Opal iaki? т 
жол rozny = 
— gdzie iest? 
Opoki, od Š 
Orli Kamień Е 
Osła Kamień - 
TOM II. 


129 
ia 162. 
= 269. 
- 74- 
> 199. 
ч 254. 
z 256. 
- 299. 
PA 850: 
= 22/4 
E 281 
RACK: 
= 186. 
š 205 
208 - 209 
- 206. 
Š 2їт. 
= 249 
= 243 
= 268 
e 202 
- 273. 
A 138. 
Z 367 
Ś 262 
- 134. 
4 116. 
= 117 
- 120 
= 817. 
- 313: 
- 247. 


Owad 


эжей жа 7 Oy JO Jai ” 
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Owad zkamieniały = 
Papier gorny ~ = 
Piece do palenia wapna, ód 
Pieniądze w ziemi ukryte 

Pierzasty. Kamień Ë 
Podziały Kamieni 2 


Polowe Kam ‚ od w 


Porfir iaki? - ДЕ 


— gdzie iest ? = 
Prasitis Szafir - Е 
Prasius Chryzolit - 


Przeyzroczystość niektorych Kamieni zł 


Przędza z Amianty Е 
Probierny Kamień 4 
Ритех - - 


Raki zkamieniałe ч 


Robaki zkamieniałe = 
Rogowiec Kamień - 
Rośliny zkamieniałe = 
Rubicell Rubin = 
Rubin iaki? - = 
— wieloraki u > 


"v 


121е 1 


5 
Ryby zkamieniałe - 
Rzeczy kamieniem 


Pot 


— — — udaią się za 


а ciekaw 
Serpentyn - - 
Skały - 3 


kąd ? 


ДЕЕ? 


Skład Kamieni rożnych , od 
Skora gorna - - -, 
sutki Kleynotow - 
lifowanie Chryzolitu - 
-— Dyamentow , od - 
—- Kamieni RAJ e 
Słoninntk Kamień Г 
Sok: Kamienny ‚ od sd 
Sopleniec z = 
Spinęll Rubin - - З 


Sposoby poznania prawdziwych КІеупо=; 


tow - - 45 
Systematyczne imiona Kamieni, od 
Szafir iaki? - x 
rożny = = 
gdzie iest ? + 
raragd закі ? - 


rożny = 4 


nadzwyczayney wielkości 
Szkło Moskiewskie = 


Szpat prosty 2 p 
—— pizeyzroczysty - 
— ktystallizowany - 
Talek - 

Tof 2 TZ 

Topaz iaki? Е 

— rożny T 

— gdzie iest ? 

Tras Kamień 

—>gdzie iest > 

Turkus iaki? 


` 
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Turkus gdzie iest? - - 
— czym iest? < - 
— robiony - З = 
Turmalin закі ? š Ы È 
Twardość rożna Kamieni у - 
Uformowane Kamienie ~ > 
Ultramarin z czego? < > 
Wady Dyamentu á ы 
Wapienny Kamień rożny , od - 
—— — iak się doświadcza ? 4 
Wapno kamienieigce - - 
Wytłoczenia па Kamieniach, od " 
Zanokcice Kamienie, obacz Kizły : także 
Zażycie Gipsu х - A 


-— Trasu , od - - ë 
—— Wapna 3 - Š 
Zeolit - = = z 


Zkąd rożne rzeczy kamienieią 2 - 
— —— w Kamieniach 2 - 


Zwierzęta zkamieniałe - - 


же, 


КЛАСЫ ЧЛСЫ AH Go. 


e 


200 imieniem Kruszcow rozumieią 
wprawdzie Mineralogistowie te 
wszystkie Rzeczy Kopalne , ktore 
inne iakie Rzeczy w sobie maią 
ukryte , itak zawarte , że aż chy- 
ba przez sztukę oddzielone być mogą : tak u 
nich iest Kruszec siarczany , ałunowy, Ge. Ja 
przecięż imię Kraszec w ścisłym tylko biorę 
rozumieniu , i rozumiem te Rzeczy Kopalne , 
ktore w sobie ukrywaią albo Metale : iak Złoto, 
Srebro , Miedź, Супе, Ołow , Zelazo ; albo 
Pułmetale: iako żywe Srebro, Wismut, Arsze- 
nik, Antimonium, ©. Rozbieraiąc to na Czę- 
13 ŚCI, 


134 KRUSZCE. 


ści, każdemu Netalowi osobny poświęcę Roz- 


dział , a nakoniec w jednym pomije! 


tale.  Pierwey przecięż , niżeli do uczj 
\ 2, 


nego porządku przystąpię, poprzedzę z po- 
I 


fruszcach, i Metalach. 


wszechną wiadomością o 
f Gy ZZ IRA Т, „WE 


О Krusšcacb, i Metalach w powszechności, 


2. Kruszcow wyprowadzaią się 


przod więc opiszę wielorakc 


Metalow , potym Kruszcow : а okoli- 


czności wyprowadzenia Metalow z Kruszcow. 


PAZ E 
Metale wielorakie są? і iakie ich osci ? 


з. Metal iest Rzecz Кора! 1720. nad inne 


ość maiąca: 2 w ogniu topnie- 
< o 


iaca: 3120. -w topieniu , albo ochędożona blask 


osobliwy czyniąca: 420. po ztopieniu gdy twar- 
dnieie, wierzch wypukły czyniąca : gto. młoz 
tem bita rozciągaiąca się. 

4. Nayprzod tedy Metal k 


kszy ciężar nad inne Rze- 


ma w ros 


wneyże wielkości wię 


czy Kopalne. Ważność ta wprawdzie iest ro- 


2па ‚ w iednych większa, w drugich mnieysza , 
te przecięż „ktore naymniey maia wagi, prze- 


wyższa rem inne Rzeczy Kopalne. “ Tak 


iest między Metalami, a prze- 


cięż 
Я 
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cięż iey sztuczka rowną sztuczkę chociażby 
kamienia czystego przewyższa: Złoto zaś пау 
ważnieysze nie rownie przechodzi. Nie bez 
przyczyny mowiłem Kamienia czystego; w kto- 
rych bowiem kamieniach, lub- ziemiach ukryty 

Metal się zawiera, te są zawsze podług 
wielości zawartego Metalu ważnieysze'od tych, 
ktore Metalu żadnego w sobie nie maią. 

5. Metale daley , w ogniu topnieią. Rzecz 
prawdziwa, że tę własność maią 1 inne Rzeczy 
Kopalne,lecz Metale maia w tym osobliwsze swo- 
je okoliczności : płynność ich bowiem w topie" 
niu się. własna metalliczna, lak rożna iest od 


płynności naprzykład roztopioney iakiey ży- 


wicy ziemney , każdy znać powinien , kto kie- 
dykolwiek widział Супе, Otrow, Oc: rozpu+ 
szczone. Z tym wszystkim do rozpugzczenia 
iedne mnieyszego , a drugie tęższego potrzebu- 
ią ognia. Miedź się ogniowi bardzo opiera: a 
żelazo nim się rozpłynie , musi mieć ogień 
naytęższy. 

б. W tym topieniusię, naywłaściwsza. 1656 
Metalom , że powierzchność ich osobliwszy od- 
biia blask; a niektore przytym przedziwaym 
igraią kolorem. Gdy potym ostygną, brudnie- 
ią wprawdzie , i osępiałą na się powierzcho- 
wną biorą postać: lecz oszorowane blaskiem 
się znowu popisuią. 

. Inne rzeczy gdy po stopieniu ostygną, 
ЖКО kiedy powier rzchność swoię zostawią 
rowną: pospolicie w pośrzodku wpadaią, i nie- 

iaką 
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iaką czynią wpukłość. Metale przeciwnym spo- i 
sobem ostygłe po brzegach wpadaią, czyniąc I 
w pośrzodku wypukłość. d 
g. Nakoniec Metale młotem bite rozciąga- i 
ią się. Так to im iest własna , że się tym sa- ] 
mym ой wszystkiego innego rożnią. Inne ] 
WI rzeczy ciężarem uderzone , albo się mażą , albo j 
I kruszą : Metale w mieyscu uderzehia ustępuiąc, : 
MI wszerz, albo wzdłuż: się rozchodzą. Widzieć I 
III to na blachach z miedzi, lub żelaza wybitych Gre. [ 
NI 9. Są wprawdzie niektore песе Kopal- 
II ne tak Metalom od oka podobne , że nie łatwo 
|| inaczey poznane być mogą , iak przez to, że 
III pod młotem ile kruche rozciągnione być nie 
| mogą: a te Mineralogistowie nazywaią Рийпе- 
MH tallami , ktore.do ostatniego Rozdziału zacho- 
| wałem, | 
Я. | то. Prawdziwych całych Metalow dotąd nie 
Mi wielka liczba iest wynaleziona. Jeżeli bo- Í | 
Ul wiem będziemy mogli przydać P/atyne nie da- | 
Wi wno w Ameryce wynalezioną, będą ге: 
I Aurum. Złoto. 
MI | Argentum. Srebro. 
ү Platina. latyna ‚ albo Złoto białe. | 
| Cuprum. Miedź. 
| Stanu. Cyna. 
| Plumbum. Ołow. | 
| Ferrum. Zelazo, | 


тт. Chimistowie przydawszy sobie ieszcze | 
żywe Srebro , podawali Metalom imiona Płanet, (| 
i zna” 
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i znaki ich: ktore gdy się pospolicie w ich 
Dziełach nayduią , nie od rzeczy mniemam bę- 
dzie tu wymienić. Tak Złoto u nich iest So/, 
i ma znak Kalendarski, Tab: I. Fig: 3. Srebro, 
Luna, ma znak Fig: д. Miedź, Venus , ma znak 
Fig: 5. Cyna, Jovis, ma znak Fig: 6. Ołow, 
Saturnus, ma znak Fig: Z. Zelazo, Mars, ma 
znak Fig:8. Zywe (Als Mercurius, ma znak 

9. Міесеу takich znaków chimicznych 
przytoczę pod Pułmetalami. 


g. 2+ 


Kruszce co są? 


12. Metale dopiero wymienione bardzo rzad- 
ko, albo bardzo skąpo tak się nayduią w przy- 
rodzeniu ‚ aby przez się czyste nic więcey nie 
potrzebowały , iak tylko być obroconemi do 
dalszego zażycia.  Pospolicie tak są ukryte w 
innych Rzeczach Kopalnych , osobliwie w zie- 
miach, i kamieniach : albo tak ściśle pomiesza- 
ne , naprzykład z Siarką, Arszenikiem, бс: że 
dostawszy w rękę , niełatwieby kto sądził z sa- 
mego widzenia, iż się tam Metal nayduie. E 
taką to tedy Rzecz Kopalną , ktora ma ukryty, 
albo pomięszany z sobą Metal , nazywam Krusza 
сет. Takowy zaś Kruszec zawsze nadpospo- 
licie iest ciężki. 

13. Kruszce wielotako podzielić się mogą: 
względem ukrywania Metalu : względem wielo- 

ści 
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ści Metalu się w nich nayduiąceso : i wz sledem 
° - ы [27 È š 
łatwości Metalu wyprowadzenia. 
14 үу 


[едет ukrywania Metalu : iedne ma- 


o 


ią wyraźne w Sobie , lub na sc 


bie żyłki , pro* 


mienia , listeczki kład Srebra. 


> czystego naprzı 


Drugie tak drobne maia ziatka, że 2 


sobem widziąne być nie mogą: a 


Kruszce Złote. Trzecie tak są z innemi Minera= 


fami, naprzykład z Siarką pomięszane , albo 
- { RKA 
Metal z Metałem ziednączony, że iedneż nie- 


oddzielone czynią ciało. Te ostatnie tylko nie- 


ktorzy Mineralogistowie poczytuią zap 
we ,Kruszce : i dla tego mowią, że Kruszcow 
złotych nigdzie nie ma; bę,Złoto nigdy się nie 
nayduie z inną minerą w iedno ciało ziedno- 
czone. 

o się w 


obfite. 


15. Względem wielości nayduiąceg 


nich Metalu, iedne są skąpe, drugi 
Między skąpe liczą się оме, ktore ty 


ko tyle 
w sobie zawierają Metalu, iż wyprowadzenie 
iego nie nadgradza za nakłady potrzebne. ОЬ- 
fite zas są се, ktore w takiey obfitości wyda- 


13. Metal, że nakłady potrzebne nierownie 
mniey wynoszą, iak cena=wyprowadzonego 
Metalu. 

16. Względem łatwości Metalu wyprowa- 
dzenia , iedne nazwać się mogą twarde , drugie 
miękkie. warde będą owe, ktore albo tak 
są zprzeciwnemi rzeczami w Sobie pomięszane , 
Ze w topieniu Metalu nie odłączaią ‚ ale go ra- 
czey psuią : albo. tak są twarde do topienia , że 

bez 
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bez osobliwszey Sztuki Metalu z siebie wytopić 


nie dadzą. Miękkie zaś są owe, z ktorych się 


Metal łaewo , i zwyczaynym sposobem wytapia. 

17. Są ieszcze i inne względy Kruszcow, 
ale szczegulne; więc się na swoich mieyscach 
pod gatunkami Metalow wymienią. Między po- 
wszechne tylka policzyć. leszcze mogę kształt 
niektorych stateczny!: naprzykład okrągły , то- 
гау, бс: albo kolor czarny, Czerwony , бс. 
Ale to stę wszystko lepiey рокаде w opisaniy, 
daley każdego Kruszcu. 


аср do topienia Kruszcow. * 


19. Metal z Kruszcow wyprowadza się przez 


sposoby, ktore się na małym do tego 
ywaią , albo Probierskie, dla doświadczenia 
jaki Metal, і wiele go w iakim. Kruszcu iest, 
opiszą się przy każdym Metalu. Abym prze» 
cięż nie był wtedy przymuszony kilka razy ie- 
dnoż powtarzać, albo bardziey ieszcze iedno 
tu, drugie tam rozrzucić: zbieram w ten Рага» 
graf narzędzia do tego potrzebne , i do tego 
mieysca daley odwoływać się będę. 

19. Narzędzia zaś, ktore tu opiszę , albo 
będą nayprościeysze , albo do sporządzenia nay- 
łavwieysze : aby nikomu nie czyniły wielkiego 
zatrudnienia, Mniemam bowiem, że cis ktor 
rzy właściwie patrzą Probierni, jak mego Pi- 
sma 
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sma nie potrzebuią , tak, doskonalsze zażywane 
narzędzia dobrze znaią. Gospodarz rzeczy 
swego gruntu pozna i przez sposoby odemnie 
podane. 

20. Nayprzod do topienia Kruszcow do- 


świadczać się mai: 


cych , potrzebny iest piecyk: 
ten dla uniknienia nakładow , może tylko być 
z cegły. Kształt iego iest wyrażony Tab: И. 
Fig: 1. u wierzchu nieco się zwężać powinien. 
Spod алла. w czworobocze powinien mieć po 
11. calow światła, a wysokość bc. calow 16. 
wynosić. d. Są drzwiczki. eee. Są otwory, albo 
lufty.  Wreście cegła tego piecyka nie osadza 
się na wapno , ale na dobrą glinę. Wierzch 
ruchomy, ale szczelnie zamykaiący , zawarcie 
drzwiczek, iczopy do 2асукапіа luftow , po- 
robią się grube , tylko z dobxęy gliny. 

21. Piecyk takowy nie ma stać na miey- 
scu zamkniętym , ale gdzieby para wolnie od- 
chodzić mogła: inaczeyby Kruszce czasem Ar- 
szenik maiące , mogły szkodzić topiącemu „na 
zdrowiu , lub życiu.  Naylepiey będzie, gdy 
się tam postawi, gdzie kominem para obficie 
może wychodzić.  Przecięż ani wiatr, ani 
słońce ma dochodzić; boby były przeszkodą 
do utrzymywania ognia w należytym stopniu. 
Mniemam, Czytelnikowi moiemu wiadomo bę- 
dzie , że przez zatykanie , lub otwieranie luf- 
tow, "węgle w takim piecyku mnieyszy , lub 
tęższy ogień dadzą: a zatym podług potrzeby, 
jak dalsze opisy wymienią, rządzić się potrafi. 
22. 
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22. Mnich, Tab: II. Fig: 2. iest narzędzie, 
w ktorym się osobliwie Złoto, 1 Srebro oddziela, 
Stawia się w ' Piecyk: okrywa się Gąsioreną 
zaraz daley opisać się maiącym : obsypule się wę- 
glami. Złoto, lub Srebro zostaje się w Mni- 
akata w Materyą, z 


chu , a inne rzeczy ws 
ktotey Mnich iest zrobiony. 

23. Materya zaś, z ktorey się Mnich то- 
bi ‚5з palone Koście, Popioł, i czysta glina. 
Glinę rozmąć w wodzie ; po nielakim czasie 
zley mętną wodę , a osiadłą potym z niey gli. 
nę wysusz. Gdy wyschnie , potłucz , znowu 
ташаб уу wodzie. Powtorz to kilka razy, aż 
będziesz miał bardzo subtelną, i czystą glinę, 
Podobnym sposobem `przez pławienie przygo- 
tuy sobie osobno i Popiołu pospołitego. 

24. Daley Cielęce, lub Baranie kości , lecz 
Żeby: nic tłuste nie były , 11аК nayczyścieysze, 
wioż w garnek, zalep, i upal aż do biało- 
šc w garncarskim piecu. Utłucz potym iak 
naydrobniey , spław iak wyżey glinę: a co- 
kolwiek! ieszcze będzie grubego, przesusz , 
przewłucz, i znowu przepław , abyś miał pro- 
szek iak naysubtelnieyszy. Podobnym sposo- 
bem upalisz , i na drobny Proszek obrocisz , 
osobne same Czaszki Cielęce, lub Baranie. 

25. Z tey Materyi tak się robi.  Weźmiy 
Popiołu dwa Funty , Kości tartych trzy ćwierci 
funta , Gliny łotow 12. zmięszay 1 rostworz 
wodą do należytey gęstości. Włóż w mo- 
спа formę bez dna, kształt Mnicha maigcą , a 


gdy 


142 KRUS AGR. 


Wałka 
niesz z formy, wysusz 


› sobie sam każdy tyle ich zrobić mo 


N 


zechce : ieżeli nie сї 


zagranicznych, gdzie są przedayne 


pod imieniem Pr 


26. Takowy Mnich sie na nim ma Mi 


bo G 


lOrem 


tal topić , пакт 
Tab: П. Fio: 


dalony , od 
үз > 


a się Kapą 


3. Gąsior taki jest z oliny wy- 
i 


du О ibv widzieć mo- 


żna było, co się w Mnichu dzieie: z tyłu 
zamknięty: po bokach narzynane otwory zaa. 


maiący dla wiekszey skuteczności ognia. Wiel- 
} Ç ) › 


kość песо powinna być mi: 


ckow па do Piecy- 


ka i Mnicha: do Piecyka , aby Gasior m 


ob do Mnicha, 


by C ws 


aby pod (Gąsiorem widziec można, co Się w 


nim дее. 


1 kworego u każdego Złotnika widzieć 


emy , iest wyrażony Tab. П. Fis 


iemi po Miastach 


trwałe : lecz jpser: 
Ostrzegam tu , Że wszy- 
Ге) 


powoli się pierwey w og 


roz- 
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rozgrzewać maią , nie zaś nagle rozpalać. Po 
wylaniu też z 'nich Metalu, znowu pówoli w 
ogniu stygnąć maią. Ogień zaś do tych wszy- 
stkich robot iest tylko z węgli. ; 

29. Kruszec ieszcze częstokroć ma wiele 
niepotrzebnego kamienia lub” ziemi : niżeli się 
więc ztopi, trzeba "go pierwiey oswobodżić 
przez pławienie. Na to iest Łodka, Tab. П. 
Fig. 5. ktora może być gliniana, ale dla gład- 
kości polewana. Naleie się wody : wrzuci się 
Kruszec ziarnisto potłuczony. Cokolwiek iest 
Kruszcem ‚ dla ciężkości prędko do dna pada, 
niepotrzebne 245 cząstki z wodą się zlelą. То 
się kilkakrotnie powtorzy , aż się oczyści, 
ile być może. 

29. Do wylewania roztopionego Kruszcu 
mogą być wprawdzie foremki żelazne przeday- 
пе: lecz moiemu Czytelnikowi dosyć będzie 
mieć kamienną , albo ceglaną , зака póspolici 
Złotnicy ma. Та nim się w nią wyleie, 
powinna się pierwiey mocno ogrzać , i łoiem 
wymazac. 

зо. Dostanie w Miastach przedayne forem- 
ki, podimieniem Giespuckel : Fig: 6. “Te słu- 
23 wtedy. Kiedy się Kruszec topi, w kto- 
rym dwoiaki iest Metal, cięższy i lekszy , 2 so- 
ba w topnieniu się nieiednoczący : wtedy wy- 


lewa się w takową foremkę, a po ostygnieniu 

wybiera Się, 1 Metal od Metalu oddziela. 
31. Daley przyda się Zasłonka 'drewniana 

Tab; LI. Fig. 7. z subtelną ла. poprzeczną 


szpa- 
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szparą : aby chodzący koło ogńia , mogł twarz 


zasłaniać , a przecięż przez sz EA tę 7 
Potrzebne są rożne Kleszcze , Пас2укі, Szu- 
felki; do wstawiania , wyimowania , mięszania, 
przykładania, &с. Potrzebny iest i Mieszek do 


rozżarzania Мері. 

32. Jnne narzędzia przypadną na swoich 
mieyscach : o:Wadze tylko ieszcze wspomnę. 
Ta powinna być tak'subtelna i rzetelna, aby 


naymnieyszą rzecz ściśle odważyła. Probuiąc 
bowiem w małości, czynią się względy do 
wielości. Weźmie się naprzykład 100. Kwin- 
Пот Kruszcu, z ktorego wytopi się 2. Kwin- 
tle Złota: więc się czyni taka proporcyz: kiedy 
100. Kwintlow _Kruszcu dały dwa .Kwintle 
Złota ; więc 100, funtow albo Cetnar Kruszcu, 
dadzą dwa funty Złota. Zawiele to iest рта. 
wda, aby Kruszec tyle wydał: ale coż, kiedy 
Cetnar ledwie wyda parę łotow ? 1akiey tu trze- 
ba doskonałey Wagi , aby Złoto odważyć z sta 
Kwintlow takowego Kruszcu? Można ią mieć 


z Zagranicy pod imieniem Sehnellwa ge. 
КОО АЮ. ZAPEN IT, 
О Złocie. 


33 Łoto iest Głową, i naywyższym sto- 

pniem Rzeczy Kopalnych : od niego za- 
zynam. Wyrdżę tu iego własności : iego Kru- 
szce : wyprowadzanie z Kruszcow j innych 
Meta- 
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Metalow : iego sławne Kopalnie ; zażycie , pro- 
by, ёс. i tym porządkiem poydę pisząc daley 
o innych Metalach. Na końcu tego Rozdziału 
ptzydam nieco o Platynie , albo białym Złocie. 


SEM 


Własności Zbta. 


34. Złoto, jest Metal żołtego koloru, mię- 
dzy Metalami nayczystszy, nayciąglcy szy , nay- 
cięższy , naytrwal szy, 1 w wzięciu ludzkim 
naykosztownieyszy. 

35. Złoto tak iest ciągłe , i tak się wybi- 
зас dale, że z iednego Granu może 516 wycią- 


gnąć drot па боо. łokci długi: a z dwoch ło- 
tow , tyle można nabić lisckow , iż niemi. wy- 
złociłoby się tyle pola, na iakimby 10. beczek 
zboża wysiano. 

36. Nie ma wprawdzie wiele sprężynowa- 
tości, przecięż więcey iak Cyna i Ołow. Nie 
ma wielkiey twardości, i iest miększe od Sre- 
bra, miedzi , Zelaza > ale twardsze od Ołowiu 
i Cyny. Czyste Złoto żadnego nie. wydaie 
dźwięku, ale Apis iest. Так iest ciągłe , Ze 
drot maiący tylko iedną dziesiątą część cala 
grubości, 500. funtow ciężaru utrzymać może 
nim się urwie. ; 

37: Zolty iego kolor rożny iest, А тету- 
kańskie Złoto rest blade : Madagaskąrskie wcale 
blade , i iak Ołow prędko się topiące. Na Wy- 
TOM II. K spie 


14б A ŁÓ TO. 


spie Formosa naylepsze : a w Państwie Monomo* 


¿apa na ycz 


38. Jest naywazżnreysze od wszystkich іп» 


nych rze ywym Srebrze па 


dno upada. Stopa kostkowa Złota w 


czy. W samym 2 


1,2205 
atwiey od 


uncyi. Торі się w ogniu nieco 1 
ali. W to- 


Еа, б> А адат JE | 1 Pe 
Miedzi, i to wtedy, gdy się rc 


pieniu się bierze stopień naywyżźs: 


`Q 
5и 


gorąco" 
ści, 1 wydaie kolor seledynowy. 
39. W Ogniu , Ziemi, Wodzie i Powietrzu, 


iest prawie nieskaż aloe, Namienia Kunc 


CL 5 


że Xiąże Florencki jeden gran Złota topił 
bez przerwania przez kilka miesięcy ; a ledwie 


setną tylko część utraci. W ziemi bez 2ержо- 
wanią się, wiele wiekow leży. Аш od Wo- 
dy „ami od Powietrza rdzewieie. 

до. Daie się mięszać: z innemi Metalami bez 
utraty SwoOiey ciągłości; iedney. tylko Супу 
cierpieć nie może, tak dalece , że od samey 
nawet рагу rozpuszczoney Супу, . kruszeie. 
Podobńeyże kruchości nabiera, gdy ‘па zimno 


długo będzie młotem bite. 


41, Nie rozpuszczą się w pro styn 1 Se erwa” 
serze ‚ ale tyl qua Regis Z żywym sre- 
ła 


brem nad wszys 


Ко W 


inne Metale nayłatw iey się 


: rozchodzi się w 


daie amal ga 


томас, to ies 


drobne ziarka, i pomięszawszy 516 z żywym 
srebrem , iednakową z nim niby płynność za- 
chowuie. Nakoniec Złoto, od tego wszystkie- 
go, co nie iest Ziotem, czyści się przez a= 
tómonium. 


8. 2. 


ZŁOTO. 
BHANA 


Kruszce Złota. 


42. Kruszce Złote dwoiakie są:: iedne, kto- 
re iakowymkolwiek kształtem widomie w so- 
bie Złoto zawieralą ; drugie, ktore go niezna- 
cznie ukrywaią. 

+. 143. Widomie Złoto naydować się może w 
Kamieniach lub Ziemiach. Kamienie zaś tako- 
„we są Wapienne , zielony Marmur, Szpat, Ki- 
zły, Piaskowy, Lazurowy , Talek: a nayoso- 
bliwiey Kwarzec biały. Na takowych, r w tar 
kowych Kamieniach bywa Złoto czyste w po- 
dobieństwie kropel, ziarnek , listkow ; 

kow ©. Kolor zaś nie zawsze iest 
żołty, ale częstokroć ołowianym 

ny: poskrobawszy przecięż żołtość s 
każe. 

44. W Piaskach nayduią się 


r 
na czerwone, czarne, Okrągłe, płaskowate, 


> 
É 
kruche , i miękkie, ktore obficie wydaią Zło- 


со: granatkowe zaś przeyzroczys 

Ste są w Złoto przyskąpe. Piaski 

2оісе.,: lub błękitne, osobliwie w 

miewaią „przymięszane sobie Złoto nakształt 
pyłku , listkow , lub ziarek : iakoż pospolicie 
wielkie Rzeki, osobliwie na ktorych się drze” 
wo pławi, mniey więcey w swych piaskach 
maia Złota. Лу, Gliny tłuste , Margle białe, 
czerwone , żołte , czarne : miewaią także Zło- 
to w listkach, lub ziarnach. Becher dowodzi 

К 2 in 


чигу 


zs 


a 


149 ZŁOTO. 


in Physica subterranea, że każda Glina í Piasek 
przeyztoczysty , w sobie Złoto ukrywa. 

45. Namieniaią Pisarze , Ze naydowano ziar* 
na Złota w Pstrągach Rybach : że się nitki Zło- 
ta o winną roszczkę okręcały : że w winnych 
iagodach widziano ziarna Złote: Ze w Cze- 
chach naleziono Owies, w ktorym rowno z 
źdźbłem urosł prącik złota бс: to przecięż nie 
złotem było , ale tylko iakimsi sokiem od ognia 
prędko niknącym. 

46. Pominąwszy to wszystko , пауроѕро= 
litszym, i nayobfitszym Kruszcem Złota, są 
Kruszce innych Metalow i Pułmetalow Złoto 
w sobie ukrywaiących. Rzadko ktory sre- 
brny Kruszec iest bez Złota. Często iest zie» 
dnoczone z żywym Srebrem : a czasem z An- 
timonitm i Zelazem. Те zaś Kruszce , kiedy 
głownie do innych należą Metalow , na swo- 
ich się też mieyscach opiszą. 

47. Так iest w Węgrzech Cynober , w КО” 
tym Zdoto iest z żywym Srebrem. Jest Kru- 
szec Goldkies zwany, w ktorym iest Złoto z 
Siarką i Zelazem. -© Jest Kruszec maiący w so- 
bie Złoto , Srebro, Zelazo i Zynek , (od oka 
nakształt znaiomego Colophonium) w Węgrzech. 
Jest w Syberyi Złoto z Srebrem : w Węgrzech 
z Srebrem i Miedzią : na Karpackich gorach z 
Antimonium Èc. Oddzielaiąc więc Metal od 
Metalu , otrzyma się i Złota tym więcey , im 
więcey go było przymięszanego. 
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5. 3: 


Doświadczanie Kruszcow Złotych , i wyprowadzenie 
Złota. 


48. Dawne to iest przysłowie , że nie 
wszystko Złoto, co się świeci: nie wszystko 
więc có się w kamieniu , lub ziemi złotym świe- 
ci kolorem , iest Złoto. Czyli zaś iest Złoto? 
dwoiakim sposobem doświadczyć można, тулю. 
Przez Ogień: ieżeli bowiem w ogniu koloru 
nie utraci , Złotem iest. 240. Przez żywe Sre- 
bro : namazawszy bowiem żywym srebrem, Zło- 
to od niego bieleie. 

49. Kiedy przecięż rzadko kiedy przycho- 
dzi czyste naydować Złoto, ale. naypospoli- 
ciey w innym Metalu ukryte : wytopiwszy więc 
Metal doświadczać go potrzeba, czyli ma, i 
wiele w sobie złota. 

5o. Nim do tego przystąpię , naypierwey 
podam sposob zebrania czystego Złota z ka- 
mieni, lub ziemi. Potłucz drobno: przepław 
w łodce dla oddzielenia szlichu złotego. Szlich 
ten ieszcze po kilka razy rozpalay w ogniu, i 
gaś w urynie. Wsyp potym w naczynie dre- 
wniane nakształt stępki, nasyp żywego srebra, 
i mięszay dobrze tłuczkiem drewnianym. 

pi. Jeżeliby zaś Złoto z żywym srebrem 
łączyć się niechciało : naley winnego octu, roz- 
puściwszy w nim nieco ałunu ; nakryi, niech 
Się na ogniu zagotuie przez godzinę : postaw 
na chłodnym mieyscu, a po czterech dniach 

К з zla” 


o 


2 


zlawszy ocet, przepłocz kilka razy czystą wo- 


dą : wysusz, i żywym srebrem zacieray , iako 


Gdy iuż żywe. srebro Złoto w 751 


ste zywe 


sielek Złos 


wyciągnie ‚ spław wodą, aby się 
srebro zostało , ktore wysyp w ty 


tniczy ‚ postaw na ogień : żywe srebro z dy- 
mem wyleci, a pozostałe, Złoto przydawszy 
Boraksu ztopisz. · Są wprawdzie sposoby oca- 
lenia żywego srebra: lecz nie każdy zechce 
mieć do tego narzędzia, i w .małości mnieysza 
ze było po- 


о nie. Jeżeliby zas to Złoto ie 
лы 


mięszane z iakim innym I 


talem : zażylesz po- 


tym iednego sposobu z dalszych. 
Srebro 


53: Jeżeli chcesz wiedzieć , czyli 
z Kruszcu wytopione ma co w sobie Złota bez 
przymięszania innego Metalu: weźmiy 4. łoty 


1 6. łotow Siarki , 


Soli, 2. łoty Antimo» Ы 
pomięszay, i zetrży. . Теро proszku kwintlow 
6. zmięszay z 16. kwintlami Srebra: ztop: a 
gdy ostygnie, obaczysz u spodu Złoto ойй216- 
lone, ieżeli w Srebrze było. 

54. Jez isz, że Kruszec mie- 
dziany może mieć w sobie i Złóto , albo się 
wytop pier 


eli sobie wno 


chcesz dowiedzieć, czyli 


wey Miedź, iak się na swoim mieyscu opisze. 


Potym weźmiy Antimonium , Artszeniku białego , 


Siarki i Saletry po rowney części; gotuy przez 


dwie ziny w urynie, i wysusz. Prosżku 


tego kwintlę nasyp do то. kwintli miedzi, 1 
ielku: wyley w forme Giespuckel 


zwaną : 


ztop w tyg 
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zwaną : po ostygnieniu obaez ,-czyli się na dnie 
Złoto pokazuie. Jeżeli nie? odetniy spod, 
i znowu ztop z dziesiątą częścią proszku. Mo- 
Zesz to i potrzecie czynić : a ieżeli się nie 
nie pokaże , pewnie w Miedzi nic nie było. 
55. Chcąc wiedzieć, czyli Ołów nie ma w 
sobie Złota: ztop go w mnichu pod 
w piecyku , tak długo , aż Ołow w mnicha wsią- 


gąsiorem 


knie, a zostanie. ci stę na mnichu Złoto z Sre- 
brem ziednoczone ; ile źe rzadko ktory Ołow 
iest.czysty od Srebra. Srebro to więc. wyżey 
opisanym sposobem przeprobuiesz na Złoto. 
5б. Czasem i Zelazne Kruszce mogą miéć 
w ‘sobie Złoto: więc wytopione Żelazo tak 
przeprobuiesz. Potrzyi pilnikiem na tfociny : 
przyday dwoie tyle Autimonium , y ztop. Gdy 


ostygnie, ztop powtote, przydawszy 16. razy 
tyle w trocinę obroconego Ołowiu, ile tey 
massy będzie : a po ostygnieniu zużel z wierz- 
chu odbiy, a z Ołowiem postąp , iako się w 
poptzedzaiącey liczbie napisało. 

57. Jeżeli nakoniec Złoto będzie w żywym 
Srebrze , albo w Antimonium-, niemasz wielkiey 
trudności , tylko postawić na ogniu: rzeczy te 
z dymem poydą , a Złoto się w tygielku zo- 
stanie. 

5g. Temi sposobami dowiedzieć się można, 
gdzie iest Złoto : teraz trzeba wiedzieć wiele 
go iest? nia to go zupełnie oczyścić potrzeba, 
ile że pierwszemi sposobami wyprowadzone , 
ieszcze może mieć coś przymięszanego. 


59: 
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59. Aby Złoto od wszystkiego Srebra oczy= 4 
ścić , rozbiy na cienką blaszkę , postrzyż na J 
drobne sztuczki, i pozawiiay na dęte trąbki. 


Włożywszy harin w słoy mocny szklanny , 
naley Serwaseru , nakryi, i postaw na ciepłym | 
piasku. Gdy Serwaser zrzeć przestanie, zley : 
lekko w inny słoy , a tu naley świeżego. Czyń i 
to poty, poki Serwaser zrzeć będzie. W zla. 1 
nym Serwaserze będziesz miał Srebro: a w ] 
| pierwszym słoiu nakształc czarnego proszku na | 
dnie Złoto. 
бо. Złoto przepłącz. gorącą wodą, a ро- Í 
tym daley i zimną: wyłoż w tygielek, i wy- 


susz; nakoniec ztop przydawszy Boraksu. Z 
Serwaseru zaś abyś Srebro wyprowadził , tak 
postąpisz. Upal Koperwasu aż do czerwono» 
ści, naley ciepłey wody, niech postoi przez 
dzień; przecedź przez bibułę ; i tę wodę po- 
staw na ciepłym mieyscu , aż wyparuie , i sa- f 
ma się tylko Sol koperwasowa zostanie. Sol | 
tę skrop Spiritu пі ‚' i postaw na wilgotnym | 
| mieyscu а2 się rozpłynie. Tego likworu pu- 
ii szczay kroplami w Serwaser, a Srebro na dno 
| upadnie ; ktore wodą kilka razy przepłoczesz, 
| i ztopisz. Tak będziesz miał Złoto czyste , 
Srebro oddzielone , i Serwaser na inny czas 
zdątny. 

61. Od innych zaś wszystkich przymięsza- 
nych Metalow oczyści się Złoto przez Antimo- 
nium. По dwoch kwintlow takiego Złota, 
weźmiesz 6. kwintlow bardzo czystego Anti- 
monintn. 
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monium Gdy się Złoto w tygielku rozpali, ale 
jeszcze nie rozpuści, wsyp pot/uczone Ánti- 
monium, a ztopiwszy wyley w Giespuckel łoiem 
wewnątrz wysmarowany. Po ostygnieniu od- 
biy zwierzchni zuzel od dolnego złota. Do 
zuzeli znowu przyday czwartą tylko część An- 
timcnii, podobnież ztop i wyley : czyń to po- 
ty, poki tylko co Złota obsiadać będzie. Na- 
koniec Złoto zebrane ztopisz, wraz węgle do- 
brze rozżarzaiąc, aż wszystkie Antimonium z 
dymem wyleci. “Tak będziesz miał Złoto nay- 
czyścieysze. 


5. 4. 


Gdzie się Złoto naydnie, i do czego się zażywa ? 
' 

62. Złoto iest właściwe kralom cieplym š 
tu i owdzie przecięż nayduie się w zimnych. 
Czystego i obfitego właściwym siedliskiem są 
gory pierwiastkowe : z innemi zaś Metalami 
może sie naleść pomięszańe i w innych miey- 
scach. 

63. Kopalnie w innych częściach świata 
obficie dodaiące Złota, są: w Azyż: Chińskie, 
Japońskie , Peguańskie , Siam , chem , Tipara, 
Camboya , Formosa, Celebes, Ceylon, Sumatra: å 
Macassar.: Z Chin go naywięcey w całey Azyi 
się rozchodzi. 

64. Affrykańskie Kopalnie są w Nigrytanii , 
Abissynii , Congo, Gwinea, Angola , Zangebar, 

Made- 
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Madagascar , Monomotapa. W tym ostatnim kra- 
iu Złoto iest nayczyścieysze , i zaraz па trzy, 
lub cztery stopy, pod zwierzchnią darniną zie- 
mi się nayduie. 

65. Ameryka ma nay 
w Peru, Chili i Mowey Gra 


1eSZzcze 1 W innych mieys 


ch ; jako to w 


Сс. Jakoż Państwa Euro- 


peyskie maiące kraie w Ameryce, naywięcey 
maią Złota z Ameryki. 

66. Ма i Europa swoie Złoto „ lubo. nie 
w wielkiey obfitości: z tym wszystkim nayob- 


u 


fitsze Kopalnie są. w Węgrzech , zkąd Kremni- 


ckie Złoto pochod 1 w Niemczech w Ат- 


cy, Biskupstwie Saltzburskim.  Proez tego nie- 
ktore kraie , chociaż nie wiele , maią go prze- 


cięż: Saxonia, Siedmiogrodzka ziemia, Dal- 


macya, Czechy , Szląsk ; Szwecya , с, 


ke Polska utraciła gory, ktoreby iaką na- 


się czynić mogły. Może to przecięż Бус, 
z “Mi inerały iakie nalezione , ktore u nas być 
mogą, mogą mieć i tyle przymięszanego Zło- 
ta, iżby godne było oddzielenia. Z dawniey- 
szych opra A OAK Dütgoss 1 Pratorins , 


że były ślady Złota pod Wsią ZzgczËo w Kra- 
kowskim. RATY Iski toż twierdzi około No- 
wego Targu 1 Sącza.  Miecbowita 1 Munstęrus , 


głoszą Złoto pod Sendomierzem , Kielcami , Gia- 
wem. _ Ма być i na Ukrainie , jako świadczy 
Gotwald Gdańszczanin. Jeżeli zaś jest w tych 
miey- 
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mieyscach , to pewnie w innych Metalach 


ukryte. 

6g. Nietylko Ziemia daie Złoto, lecz są i 
Rzeki, z ktorych brane Piaski pławią się, i 
Złoto z nich się wybiera. Takie Rzeki naysła- 
wnieysze Są: W Ameryce T;mgtuepaá ga nie dale- 
ko Potosi: Rzeka S- w kraiu Cbiquas : 1 


Rzeki w Brezylii. W Afryce ЛАЛ i Niger. М 


Indgi Ganges. 

69. Są takie Rzeki i w Europie : Tagus W 
Hiszpanii , Po we Włoszech, i rożne inne w 
Francyi , Węgrz ch, Szwaycarach. W Niem- 
czech Rhen , Elba , Moldawa ‚\ wiele pomniey- 


e 


szych w Czechach 1 Szląsku. 
то. Do czego się Złoto zażywa? Złoto 
jest niby duszą wzaiemności potrzeb w. Fowa- 
czystwie ludzkim. Ludzie od ludzi zawsze 
wzaiemnie czegoś potrzebuią : przy przyrasta- 
jących z wiekami czyli potrzebach , czyli zby” 
tkach , dawna prosta, rzecz za rzecz zamiana, 
upadać! musiała : wynaleziono więc sposob bi- 
cia pod iakim znakiem pieniędzy , ktoreby po- 
wszechnie za wszystkie rzeczy szły na zamids 
nę. Między temi iako Złoto wzięto za nay- 
kosztownieysze, tak 1 Oraz za naypowsze« 
chnieysze ; że w małey części wiele zawiera 
szacunku, że wszędzie iest wzięte. Złoto 
więc obraca się naygłowniey na Pieniądze w 
małości wiele ważące, 1 wszędzie szacowane: 
71: Procz tego głownego zażycia, robią 
się ieszcze z Złota rożne kosztowne rzeczy , 
050° 
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osobliwie do zbytku, albo przynaymniey do š 
niekonieczney potrzeby należące. Wyrabiaią я 
się droty , blaszki бу: do rożnych robot.: Okrę- | š 
caią się nim nicie do drogich materyi. Innym | i 
Metalom dla ozdoby daie się Złotem powierz- j 
chu kolor 1 blask Złota. Wybiiaią się listki, | ! 

ktoremi Malarze rożne rzeczy pozłacaią. Da- 
wnieyszych czasow, i w Lekarstwie szacowa= р 
ne było Złoto , i czyniono z niego rożne Pre | £ 
| parata: teraz się na przyrodzeniu lepiey po- | b 
(I znano, 1 Złoto w zdrowiu skutkować przestało. b 
|! 2 
|| Proby, albo czystość, i pomieszanie Złotą. 
[| 72. Złoto w pospolitym zażywaniu nie za- \ 


| Żywa 516 tak czyste , aby nic nie miałó przy- i 
M mięszanego : Srebro i Miedź są te rzeczy, kto- I 


ti š 1 j 5 ; ; 
| те się z nim mięszaią. , Јако zaś to pomięsza- a 
Al! nie w rożney wielości być może , tak z nie- | 
Í 4 
Ж M li $ 7 p 7 p rZ 
| W go rożny wypada wewnętrzny Szacunek Złota. I 
H"H . б r 1 
Bil 73: Dla umiarkowania tego, Złoto czyste Mi: 
| I! 


| bez wszelkiego przymięszania ,. dzieli się ni- . 

| by na 24. części, ktore się Karatami zowią : 

AM | 1 tak czyste Złoto iest 24tey proby , albo la- | 
| ko zowią , dwudziesto-czwarto karatowe. Idzie 

więc zatym , że im bardziey ubywa Złota, a 

więcey ma przydanego Srebra lnb Miedzi: tym 

п1252еу iest proby, i podleysze. 

W 74. Tak, ieżeli Złota iest części 23. a ie- 

(I dna Srebra lub Miedzi: Złoto będzie dwudzie- 

Sto- 
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sto.trzecio karatowe. Jeżeli Złota części 22. 
a Srebra lub Miedzi 2: wtedy będzie dwudzie- 
sto-drugo karatowe : i tak daley. Złoto ma- 
iące 18. części Złota, a 6. Srebra lub Miedzi, 
jest ośmnasto karatowe ‚ i zowie się Koronnym. 
Na put zaś mięszane , zowie się Billon. 

75. Aby zaś tę mięszaninę łatwo poznawać 
przychodziło ‚ Są na to igiełki ‚ nakształt tych, 
ktorych pospolicie Złotnicy zażywaią do pro- 
bowania Srebra. Każda z tych igiełek ma oso- 
bng mięszaninę począwszy od iednego , aż do 
24. czystego Złota. Maiąc więc Złoto do do= 
świadczania, nattze się nim szeroka kreska па 


probiernym kamieniu: podobnież wybiorą się 
igiełki od oka naypodobnieysze , 1 przy pier- 
wszey kresce, kreski się ponacieraią. Z ktorey 
igielki kreska z kreską Złota w kolorze zupeł- 
nie zgadzać się będzie, tey będzie i proby, 
albo karatu, co liczba na igiełkach wybita po- 
każe. Мше się zdaje, że gdy się z Złotem 
miesza Srebro lub Miedź: i igiełki dwoiakie 
być powinny , iedne z Srebrem, drugie z Mie- 
dzią. 

76. Może dogodzę niektorych ciekawości, 
gdy wyrażę wielukaratowe są niektore Złote 
Europeyskie Pieniądze. Tak: 

Podwoyne Czerw: Złote maią Złota 23. karatow, 
i granow 11. Srebra zaś gran 1. a Mice 
dzi granow 10. 
Rosenoble у 23. karaty i то. granow Złota, 2. 
grany Srebra, 20. granow Miedzi. 
Engel- 
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Engelloty stare, 23. karaty і 8. granow 2 0 
ta, 2. grany Srebra, 2. grany Miedzi. 


Engelioty nowe, karaty 1 10. granow Zło- 


eDra, 2. Stany 


PE А 74 
poredynci 1 38. grany 10 


ta, 6 


w Srebra, 3. grany Mi tedzi, 


e, 23. karaty 1 4. grany Złota. 


22 kay. r Гел 
>, 28. Karaty 1 7° 


ebra, то. 


jerwone Zfote: Hollenae 


grano w Zi 
g 


а, 5. granow 
now Miedzi. 


gran Złota, 3. grany Srebra. 

Węgierskie Zygmuntowskie , 23. karaty 1 то. 
gran Złota, 2. grany Srebra. 

R 


fo é 7 
«wskie > % 


karacy 1 B. gra- 
гапу Srebra. 


0 


Węgierskie Ludwikowski I 2ąg.karaty i 4. grano w 
Złota, 5. gr any Sreb ra, 


23, karaty1 б. gra- 


пу Miedzi, 


now Złota. 
Czerwone Z. 


cze s 21. karaty 1 8- granow 


e, rowneż Hiszpańskim. 


O Platynie, albo 


mm. Platyna, albo białe Złóto , iest dopiero 
w tym Wieku od Hiszpanow w Ameryce nale- 
ziona, i do' Europy przywieziona. Nazywa- 
лса. Ma 


ią ią Platina del Pinto, albo Ivan b 
bar- 


)* 


7 
W 


Ww 
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bardzo wiele własności Złota, procz kolotu, 
ktory iest biały. Ciężka iest do topienia przez 
się, łacwieysza zaś, gdy się pomięsza z innemi 
Metalami , lub Pułmetalami. Z żywym Srebrem 
niechce się amal gamować. Ze się nią prawdzi- 
we Złoto łatwo fałszować może , dla tego wy- 
woz iey iest zakazany. 

mg. Rzecz ta ieszcze dotąd nie iest dosko- 


(Š 


ielu 


nale poznana, czymby była właściwie. W 
, ktorzy ią poczytuią za osobny Mesal, no- 
му, świeżo naleziony. Drudzy podobno grun- 
у temi 1 P. Bafon, 


1ESt 


owniey dowodzą ‚а międ 
że Platyna iest tylko mięszaniną Złota 1 Żelaza. 

m9. ZE Zelazo w niey iest , pokazuje Ma- 
gnes Zelazo wyciągalący: Ze iest Złoto , po- 
kazuią własności Złota. Wiele zaś Złota, wie- 


le Zelaza w.tey mięszaninie być może, dobrze 


wiedzieć nie można, Czwarta część Zelaza z 
trzema kard) Złota zmięszana , wydaje ten 
kolor, ktory ma Platyna. . Z tym wszystkim 
musi być w nim więcey Złota, kiedy nieiaki Р. 
Kellner Chymista i Metallurgista, ofiarował Dwo- 
rowi Hiszpańskiemu tyle Złota, ile mu przy- 
stawi Platyny. 


R OZD ALA LHR 
O Srebrze 
go. DO Złoċie następuie Srebro, iak naypiet« 


wsze po nim w szacunku, Tu znowu 
роу 
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poydę takąż drogą : opiszę własności, Krusz- 
ce, doświadczanie, wytapianie , czyszczenie, 


kopalnie , zażycie , proby, бт. 


@ 


ë 


W tasności Srebra. 


І. 


81. Srebro czyste, iest Metal biały , lśnią- 
єў , trwały, po Złocie nayciągleyszy , dźwięk 


maiący. Jest podleysze od Złota, przecięż 
po Złocie' nad wszystkie inne Metale szaco= | 


wnieysze , i w takiey z Złotem przylaźni, że | m 
śię rzadko nayduie Srebro , ktoreby nic w so- п 


bie Złota nie miało. 
82. Naywiększą po Złocie ma ciągłość, 
tak dalece, Ze 2 jednego tylko granu, można W 
wyciągnąć drot 3. łokcie długości maiący : al- 
bo zrobić kubek 2. łoty wody w siebie zabie- 
raiący. Ciągłość ieszcze ta widziana być mo- 
że na owych listkach z Srebra bitych , dla Ma- 
larzow do posrzebrzania. | 
83. Sprzężynowatość ma większą iak Zło- | 
to, Cyna i Ołow : lecz mnieyszą iak Miedź i 
Zelazo. "Twardość większą iak Złoto, Cynai | 
Olow : mnieyszą iak inne Metale. Wytrzy= 
małość mnieyszą Јак Złoto lub Zelazo : wię- 
kszą nad dalsze .Metale. Drot bowiem maiący 
iedną dziesiątą część cala grubości , utrzymać 
może ciężaru funtow 370. nim się urwie. 
84. Dźwięk wydaie po miedzi nayprzyie- 
mnieyszy : tym więcey zaś traci sposobności do 
wyda- 
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ia dźwięku, im więcey iest z Ołowiem po- 

zane. С; уб e, bez wszelkiego przymię- 

t leksze od Złota, żywego Srebra i 

NE 3 lecz ЕШ od Супу, Miedzi 1 


Zelaza. Stopa kostkowa czystego Srebra -wa- 
ży 523. „MnCyi. 


ęw ogniu w tym samym czasie, 
deh ‚ і mniey w siebie bierze gorg- 
Tak iest ttwałe w ogniu; że 
miesiąc nieprzerwanie w ogniu 
ledwie dwunastą część utraca. Przez 47 
ninm tiedaak, Soli Arszenik, w iż di z- dy- 
mem ulatuie. Gdy się przymięsza do materyi 
szklaaney , farbute szkło kolorem Rohan NE 
3 Srebro ani na powietrz ani 
odzie się nieodmienia , nie psuie , nie 
wiele : od pary przecięż , lub dymu siąrczyste= 
go, powierzchność iego czernieie. 
27. Rozpus się w Serwaserze. Z ży- 


N 


wym-Srebrem 
Solą ma ni jaźń tak daleçe że 


Stebro w Serwaserze rozpuści, a potym 


А 


ш; W, 
о сс 


wrzuci бой, $tebr cępować musi. 


88. Srebro albo Się nayduie czyste , wido- 
mię: аро у Kruszcach ukryte. Czyste pdspo- 
licie jest w drobnych cząstkach , a czasem w 
né izwyczaynych sztukach. 

TOM II. L 8.9. 
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89. Czyste w drobnych cząstkach, w ро“ n 
listkow , włos z! 
d ` 


ач 


dobieństwie ziarn , о: 


Skow , 


en 


inne Metale nayprędzey 


na rożnych kamieni 


wie na Kwa „Łupku, 


Кее 
Uruszce 


орому у m kamieniu; ; пам 


bro ukrywaiących. Czasem się zdarza, Ze czy* || о 


2 


ste Srebro kamienną po, wierzchu koszulk 


dzie powleczone. 

до. Nie iest to rzecz niepodobna w przy- 
rodzeniu, naydować w ziemi nadzwyczayne 
bryły с zystego Srebra. Pod Freyberg w бахо+ 16 
егі 


nii wycin: ino sztuki do ah cetnara waz | 
owszem iedną między temi trzy ćwierci łokcia | W 
długą , put łokcia szeroka, ćwierć grubą : pięć | 

cięż są rzeczy. | 


91. Naypospolitsze są Kruszce Srebro ukfy- 


waiące: a lubo rożnie być może mineralizo= 
wane , osobliwie przecięż Siarką 1 Arszenikiem. 
Kruszce te następnie się zarąz opiszą , 2 wy- 
mienieniem ich pożyteczności, i przydaniem 


nazwisk Niemieckich dla tego, że w Kopal- | 


ćwierci cetnara wynoszącą. Rzadkie to prze= 
niach zagranicznych pod tym imieniem widzia- | 


пе byc тооз. 


zklannokrusz, po niemiecku Glaserz ; 
iest między stebrnemi Kruszceami nayobfitszy , 


a'osobliwie сеп ktory z koloru ma podobień- l 


stwo do Olowiu , 1ta kość , Ze się pod 


¿a mięk 
+ е 


Ma podobieństwo do szkła c 
niby 


miotem piaszczy. 
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niby topionego , i częstokroć na sobie lśniące 
ziarna, lub włoski. Jest ciężki: topi się od 
ACO LA AGE A nożem dale się kraiać. Sto 
+ 


funtow takiego Kruszcu, więcey pospolicie wy= 


daie iak A жом Srebra. Kolor trafia się 


łowiasty , brunatny , zielony , żołty: 


zy temi ten , ktory iest koloru brunatnego , 


(ZDIĘCIA nozem zie lenieie. Jest ta 


Kru- 


з2еб I kruchy , do nieiakiey zużeli podobny , 
ktory lubo mnie у w ydaie Srebra > ieszcz ze prze” 


nie iest ubo 


W tym Kruszcu бе 


iest pomieszane , albo mineralizowane. Nay- 
4 > „ 
pierwiastkO- 


duie się w wz żyłach 


wych: rzadko kiedy w blisi Miedzi, lub 


Ołowiu. , Czasem Jest w Nor- 


rzech pod 


N 


wepii w Kopalni Z 


chem 
w Czechach pod Fo: 


w Saxonił i 
W бахопи £ 


CYWORNOKFASZ 


po poprzedzaiącym 


ma kolor rożnie czerw 


rocz ys S 


az czarny: niektory, 1est 


tory ciemny. W ogniu od 
y Š 


niek 


skiem się rozlątuie , 1 wydaie smrodek arsze- 


nikowy: Srebro tu bowiem iest Arszenikiem 1 
lizowane. 

95. Przęj 
bieństwo do Rubinu. Czarny ziarnisty ma na 


Siarką ре 


roczysty czerwony ma podo- 


sobie drobne iskierki lśniące, Czaray miałki, 


czuie się w palcach iak sadze.  Czerwony-cie- 
L2 mny 


) 
Ё 
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Ostatni lest naybogatszy; cetnar 


daie okoła st: BATA Srebra: czarny zaś 


Gare grzywien 20. 


96. Nayduie się pospolicie w pierwiastko- 
rych goraci O ] аг 
wycn gor сп u popi {> су 


daie : w Saxonii pod Freiberg : 
5 


o 


go бо Ołlowiu; lśniący 


ale to zawisło od tego, 


w gorach pierwiastko= 


w innych 


żyscach. Zawiera w 


zaninie Srebro , Miedź , Ołow , Ar- 


zrzech pod Schemnitz, 


L w Siedmiog zrodzkiey odzie Ога2. Za- 
Š 


wiera w sobie i Złoto, Jest w тийе w bia- 


rmurze: a w Атсу- Biskupstwie Saltz- 


w kamieniu Gaszwańym. W Czechach 


chen- 


asku pod Re 


99. 
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99. Do tego Kruszcu należą ieszcze i nie- 
ktore inne gatunki: ieden od poprzedząiącego 
iaśnieyszy , Weiserz zwany ; drugi ciemnieyszy,, 
Siłberscbwzrtze. Pierwszy ubogi iest w Srebro, 
ledwie grzywnę z cetnara daiący: drugi wyda- 
ie ipo тоо. grzywien. . Jak pierwszy , tak dru- 

i nayduie się w Rercynii 1 Saxonit: drugi zaś 


zech , Czechach i Szląsku. 


po niemiecku Horzerz : iest 
y 
і 


wpuł przeyz zysty >, do rogu , albo 
Colophonium AEK Koloż iegō iest rożny : 
biały, perłowy , brunatny , żołty, zielony , 
lub czerwonawy. Jest kruchy i nie bardzo 
ciężki. “Topi się przy płomieniu swiecy, i 
wydaie smrod , czasem i płomień błękitny siar- 
czysty. Srebro tu iest z'Siarką í Arszenikiem: 
Rzadko kiedy bywa w Srebro bogaty. Nay- 
duie. się w Saxonii pod Fobann - Georgenstadt , 
nit głęboko pod z: ierzchnią ziemi darniną. 
тот: Płowo „ po niemiecku Fablerz: iest 
bardzo podobny Białokruszowi wyżey 1 ea 
nemu , i zawiera w sobie cząstki kamienia Ły- 
szczaku. - Kolor iego iest brunatny , albo bru- 
natno-siwy , z cząstkami białemi lśniącemi, Ma 
w sobie Srebro, Miedź, Arszenik, Siarkę i 
Żelazo : czasem w cetnarze ledwie kilka łotow 
Srebra, a naywięcey Miedzi, i wtedy należy 
do Kruszcow miedzianych. Częstokroć prze- 
cięż cetnar wyda kilka grzywien Srebra. Nay- 
dnie Się w Szwecyi , w Weg rzech pod ZVejisobl , 
L3 w Cze- 
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у Czechach pod Бореле/ 
Szląsku pod Dittmi 


И. :.na 


102. Tu należą dwa osobliwsze Kruszce w 


Haskim pod Frankenberg 516 naydu 


ce. Jeden ma podobieństwo do kłosow ży” 


tnych , 1 tak 1est bogaty w Srebro, сепа 
wydaje до. grzywien. Drugi iest drobny 
` o . © SE) 


maiący podobieństwo do much, i rożnego Ја- 
Owadu. 
тоз. Gdym namienił o Kruszcu osobli- 


adkiem 1 o tym 
Epbre 


wszego kształtu , muszę рот 
namienić , ktory Się naydnie pod 


dersdorf w Saxonii. Takie ma podobieństwo 


do gęsiego łayna, że go Niemcy 


sekótigerzi st. Procz cz) na nim Srebra, 
ukrytego cetnat kilka grzyw wien WIZY 
1 04. Piorokrusz, ро niemiecku Ге test 


т WV- 


ubogi w Srebro , z cetnara 
daiący. Jest lekki, pulchny. Srebro w nim 


jest Siarką, Arszenikiem , Autimonium 
lizowane.  Nayduie się pod Bra sdorf w Sa- 
xonii. 

ros. Ptocz tych wymienionych Kruszcow, 
nayduie się ieszcze Srebro w Kituszcach in- 
nych Metalow i Pułmetalow, od ktorych się 
oddziela. „Ze zaś takowe Kruszce głownie się 
więc na swoich się miey- 


na inny Metal tor ją : 
scach WER 
106.53 przecięż ieszcze п! ektore ziemie, 
między КУЗЫ Srebrne się liczące. Jest Mar- 
giel białawy ‚ albo drobne ziarna czystego Sre- 


bra, 
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bra, albo wywietrza гоѕ2ес w sobie mai4- 
cy. Jest Jł błękitny w drobnych cząstkach 
e Srebro zawieratący. Jesy Ugier pewny, 


czerwony, żołty, albo czarniawy. Jest Gąszcz 


płynny z gor wypływaliący, 1 na powietrzu 
twardnielący : biały , siwy , lub brunatny. 


Doświadczanie Kruszcow Srebrnych, š wyprowa- 


dzeńie Srebra. 


107. Doświadczyć Srebra w iakowym Krusz- 
cu, niemasz pewnieyszego sposobu , iako w 


Ур 
prowadzić go: kiedy przecięż Kruszce być mo- 
gą troiakie, albo czyste Srebro maiące-,, albo 
łatwe , albo ciężkie do topienia : ztąd i sposo- 
by do wyprowadzenia rożne są. 

108. Jeżeli Kruszec ma w sobie, lub na 
sobie czyste Srebro; albo chcąc się dowie- 
dzieć, czyli to, co Się w kamieniu biało bły- 
Szczy , iest Srebrem ; zażyie się amalgamacyi 
przez żywe Srebro. 

169. Kruszec takowy potłucze się iak nay- 
drobniey, ieżeli nie iest przez się miałki, i 
spławi w łodce , aby się rzeczy , ktore nie są 
Metalem, oddzieliły.  Szlicht metalowy zebra- 
пу upali się w iakim naczyniu na ogniu, ale 
bez topienia: potym się ugotuię w wodzie: 
nakoniec z wody wybrawszy, wysuszy sie. 

110. Szlichtu iuż suchego namięszawszy 
z trzecią częścią drobno - ziarnistego piasku , 

włoży 
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włoży, się w naczynie iakie czyste drewniane, 


1 


nakształt stępki do tłuczenia soli: i ni 
Q т ` 


U? 
= 


by Г: ` 
C€ Dra. 10.5 


Żywego 


powinno,, 1 nakształt prosz! 


siadać Dla lepszego wvyprowadze ı CZ М 
OSladac. nia іє sz y) % ) ent c o 


с trzeba tłuczkiem drewnianym , albo in- 


nym jakim drewienkiem. s, Ze 
112 Żywe Srebro nic, nie wyciąga: со SI š 


jlanie św 


dy i spławi, 


same żywe Si 


stanie. Nakoniec to ve Srebro wstawi Się 


je Srebro z 


w tygielku na ogień w 


dymem wyleci, a Srebto się zostanie , ktore 
J J , ү; 5 


1 ma laki 


ztopi się z Boraksem , i po 


t 


inny Metal przymięszany , do oddzielenia. 


ттт. Jeżeli Kruszec uk 


M a: } ; 
iest latwy do topienia: с m 


albo wnosić kie- 


sztuczce doświ 


dczyć moz 
dy nie będzie miał wiele twar o kamienia: 
wtedy przygotowawszy iak 


iedna część Kruszcu 216522 


ściami w trociny obroconego yiu, 1 wło- 


2ү Się w tygielek do ztopienia. Lecz ostrzega! 


> TZaURO 


że Ołow czysty być powinien, ile że 
Villach w 


ry Ołow ie% bez Srebra. Pod 


emczech. ma być nayczyścieyszy. R 


więc, aby swoy Ołow pierwey doświadcz 
wiele w sobie ma Srebra , przez sposob niżey 
w tym Paragrafie napisany na Ołow Srebrem 
napoiony : aby część Srebra w Ołowiu 102 za- 
wat- 
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wartego , potrącić w rachunku moźna było od 


Srebra z Kruszcu wyprowadzonego. 
112. Gdy się więc Kruszec z OQłowiem zmię- 


szany topic zącznie, przemięsza 516 prętem żela- 
znym rozpalonym. $ eie'się na formę że 
dołki wybite mai ў 

odbite: а Ołow S oiony obroci 516} 
jak się po następującym sposobie napisze. 

š Kruszec iest ci ki 
pienia, jeżeli ma wiele twardego' kamienia: 
upal pierwey dobrze, utłucz potym, i do ie- 
dney części , podług trudności topienia, coraz 
więcey przymięszay trocin ołowianych : od 9. 
aż do 14. części. Wstaw w węgle do topienia. 
Tym czasem miey przygotowany proszek na- 
stępaiący. 

IIQ. zęści gleyty , iedną część ki- 
złu kamienia; potłucz drobno : upalay w ogniu 
z dziesięć razy: potym ztop. Gdy ochłodnie; 
naydziesz na spodzie Ołow,ten oddziel: zwierz- 
chną ‘zaś szklanną materyą potłucz miałko , 1 
schoway. 

115. Gdy się więc wyżey namieniony Kru- 
szec z Ołowiem z trudnością topić będzie : 
weźmiesz na łyżeczkę tego proszku , wsypiesz, 
i rozpalonym żelazkiem zamięszasz : a prędko 
się ztopi.  Wyleiesz w formę: zuzel odbiiesz : 
a zOłowiem Srebro w sobie maiącym, tak z tym, 
jak z poprzedzaiącym, tak sobie postąpisz. 

116. Wstaw w piecyk miernie węglami 
орхгапу, mnicha nakrywszy gąsiorem, niech się 


por 
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powoli ogrzewaią. Gdy się dobrze ogrzetą , 
włoż do mnicha Ołow Srebrem napoiony , Ре 
drobne sztuczki posiekany. Obsyp węsląmi. 
Doday pierwey dobrze ognia, potym nie co ро- 


iolguy : 1 Сак czyl na przemiany , aZ Ułów 


wszystek w mnicha wsiąknie, a S 


na mnichu zostanie. Nakoniec powoli piecyk 


ostudzisz , i wybierze 


117. Może nie kazdemu będzie wiadomo » 


t ogień się pomnaża, 


jakim sposobem w piecyki 


umniey ,'1 wcale w 1. . Kiedykolwiek 


wszystkie lufty będą otwarte , wtedy się wesle 
` - e ё - с to 


nayżywiey 2а 1 ogień iest naymocniey- 


szy. Im więcey luftow się zatyka, tym bar- 


dzicy przyduszaią się węgle , i ogień iest słab- 


s 


7. Gdy się ze wszystkim zatk: lufty , w 


krotkim czasie, ogień wcale gaśnie. 

118. Tym sposobem otrzyma się Srebro, od 
wszelkiey inney rzeczy, ktora nie iest Srebrem, 
oczyszczone. « | mniemam łatwo. sobie każdy 
wniesie, żę takim sposobem przez wpędzenie w 


Ołow, i potym wypędzenie z niego, doświadczać 


może 1 inne Metale 102 z Kruszcu wytopione, 
czyli w sobie Srebra nie maią, i wiele go za- 
wieraią. 

119. Jeżeli przecięż w Супе, albo Zela- 
zie Srebro będzie ukryte : 'albo się zechce do- 
świadczać , czyli te Metale nie maig Srebra : 
wtedy nieco zażyie Się odmiany. А nayprzod 
co do Srebra z Cyną mięszanego. Wešmiy ta- 
kiego Srebra naprzykład dwa Чогу, yday 


SREBRO. 


czystey Miedzi łotow 4. i czystego Ołowiu ło- 

tow тї: ztop w piecyku, w topiemiu posypar 

wszy proszkiem , i zamięszawszy , lak się wy- 

Zey napisało o Kruszcach ciężkich do topienia. 

Gdy ostygnie , odbiiesz zażel, a z Ołowiu w 
mnichu Srebro wypędzisz. 

będzie w żelazie lub 

brociwszy żelazo w trociny , do iedney 

ttocin, przyda się dwie części dobrze 

сеу Siarki : post wi Się na wolnym ogniu , 

Siarka ғогріупела 1 z żelazem dobrze 

ly się stanie , doda się tęgie- 

gnia, aby się siarka w ypaliła. Gdy ochio- 

zetrzyl, przyday, 12. części trocin olo- 


wianych , 1 ztop ак wyżey Kruszce trudne do 


ztopienia : proszkiem posyp i mięszay. Sre- 


bro z Ołowiu w miichu wypędzisz. 

121. Może co więcey o Srebrze wypa- 
dnie pod innemi Metalami: th tylko wspomnę , 
iak się Srebro przyprowadza do białości „kiedy 
od przymięszaney Miedzi czerwienieie. Gotuie 
się w wodzie 2 Waynszcynem 1 prostą solą: od 
tego Miedź ginie na powierzchności Srebra, a 
Srebro bieleie. 


$. -4. 


Gdzie się Srebro mayduie , i do czego się zażywa? 


122. Gory pierwiastkowe nayobfitsze w 
swych wnętrznościach maią Srebro : mieć go 
mogą i gory росороме, lubo skąpiey. Jako 

zaś 
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k£uropie, nayobfitsze 


1 | \ 190513 
а оа wynalezienia Ameryki dotad WYwWIe" 
- Ç С } 


O, mogliby z Amer do Europy most 


wdzie przesadzona chlu. 


ba: z' tym wsz wielość WV w T: Zioneco 


Srebra pí пек: ме poznawać może, ze le- 


dwie пе co rok z Ameryki do Hi 


chodzi srebrna Flotta ‚ Stęplowanym Sre һтет 


albo całemi lanemi Ssztabami } ( Ч?аоап 1,)'cz 


Stego Srebra naładov 


a. "Rożnmi sz ktorym 


ebro-własnością należy, od wszystkiego 


tylko część idzie na Krola Fiszpańskiego. 


I25. W sławne Kopalnie są te. W 


leż 
, lez 


Francyi w gora 
cyi gie dal 
nie daleko Toulo 


ych w Lanowedo- 


o Narbony : a drugie w Prowancvi 


w gorach ‘Стона? 


li osobliwie w. Fibernii maia mało Sre- 


w bliskości K; 


sale. W Norwegii około 


Наша, 58 bogate Srebra Kopalnie Roku 
e o 


1710. Otworzone. Szwecya pod Stolk ma 


stwo w Europie ma g 


SREB 


obfite i czyste Srebro. 
4 i Eperiesz. Słowe 


Sci 


on 


126. Zda 


aie się, 
bliwie Ai w tym uszcz 
wiem bogate Kopalnie 
ku 1490. zaczęte. 
przez lat 


ku 1471. go. 
kopano. 


stkie naybog 


N КЕРТ 
Pod Fobann 


Hercyńii i pod Clanst/ 
| Kutte 
Szląsku pod Reichenst 


mieysca nalez 


pię 


Ë 
Q 
© 


aby 


się nie „miało naydować 1 


dnoczone. Z dawnieys 
Ze z Olkusza соток dawa 
bra. Kro? j 


Srebro być 


ma pod $ 


Wier. 507; э 


skiego ma być pod Sem 


dług niektorych , na W 


2 ZR nay wiecey 


Starov 


RO. 


Węgry maja pod Ca- 
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пі, każde prawie Pań- 
iey lub więcey. 

ma- 
Saxonia oso- 


1 
DO- 


yiona: -Sa 
Pod Freyberg ie- 


Ro- 


d od Ro- 


beczek 


123,38: 


nad © 


gs Ge. W 


Andreasberg 
sp АЫ] 0 278 7 
Foacbimstbal. W 


Zuckman* 


\ 


rberg 5 


U nas w Polszcze, gdyby wszystkie 


ane „лако nie wat- 
Metale pier- 
oraz aby 


niemi .zie- 


Si eb ro z 
pomina Орай 


że 
712 j że- 
Podług КЫР Starowol- 


lcami.. Po- 


ałyniu pod K rgemieńcem 
1 Wi- 
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1 Wisniowcezm nad rzeką Ikwa, 


bieństwo do Srebra. 

129. Srebro wi 
głow nieysze 1ego 2 
plem naznaczóne, 
niu 
pod 


el Mg АРИЗ е x + 
zagranicznych po DOLCIE NIE przyimuie. 


pyszne nac па albo- k 


SiĘ Nicie rozne 2 ktorych 516 
> y © 


wyrabiaią rozne kosztowne materye na odzie- 


nia. ' Wybiiaią się z niego listki dla Malarzow 


do posrebrzania rożnych rzeczy. Robiły się 


: +: PA А И gs 3 Ri > - 
niegdyś ilekarstwa, lecz iuż wyszły z mody. 


131. Po dziś dzień nie iest osobliwością 


tak ubielić 1 ndać , 


przez sztukę Miedź w 
że od oka ciężko od Srebra rozeznać przycho- 
dzi Aby się więc w kupowaniu osoDl пе- 


wiadomy nie oszukał, podam sposob doświad- 
czenia. 
132. Dośw 


czenie to wprawdzie naype- 


wnieysze w mnichu pod gąsiorem ‚ ale w takim 


razie być nie może. Więc się na prędce tak 


rusza Srebra , 


postąpi. Dobra 
lecz Miedź niech będzie зака chce, w 
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ozpuszcza: Srebrem zatym wątpliwym natrze 
aa kamień, mieysce nacierania ną 


kamieniu pomaże się Aquż regis: ieżeli natarcie 


ze ры zginie ‚ lest Miedź Sama biała 


żeli czarnieie , iest Miedź biała z częścią Sre- 
bra mięszana : ieżeli żadney nie ponosi odmias 
ny , iest Srebro. 
133. Przystąpmy do prob Srebra Srebro 
czyste, i ile być może, nic w sobie innego nie 
1: ztąd 
Srebro czyste zowie się szesnastey proby- Kie- 
1апїп zawsze się 
Miedzi , ztąd 
wypadaią rożne niższe proby od szesnastu. 
Srebra í| а I. 


> , dzieli się niby na 16. czę 


dy zaś w pospolitym w 
mniey więcey do Srebra рї 


ONES, 
134. Jezeli I5. 


Miedzi : wtedy Srebro ies tnastey, Je- 


tedy czterna- 


stey. Jeżeli 13. 21: wtedy 


trzynastey : 1tak ERA Kiedy iuż przyidzie 


do tego , że więcey będzie Miedzi , iak Srebra, 


Cudzoziemcy wtedy zowią Paii, Pagament: a 
my Miedzią srebrzaną nazwać możemy. 
dczenia tych 


135. Dla prędkiego dośw 


ania, mata Złotnicy srebrne 1giel- 
ane , 1 liczbą proby 


prob, 1 pomięsz 


ki, podług stopnia pomię 
naznaczone. Z temi tak się postępuie, jak się 
o isieikach złotych , pod Złotem napisało. Od 
Złotnikow wychódzące roboty , pospolicie są 
proby 12. i znak proby na robotach kłaść po- 
winni: chybaby kto chciał , albo dał lepszego, 
lub podleyszego Srebra. 
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$ 136. Moneta biała ws ta iest rożną wie- 
lością Miedzi mięszana. Czyścieyszey w. Eu- 
ropie niewiem czyli naydziemy , лако gdy bę 


dzie 15. łatwo 1 16. gran czystego 


albo gdy będz 
A 
Talary nayleps 
> p ү А 
czech;) 14. 


necie w 


wybicie 1 iostarezało. 


teraz 1 podley 


с na pręd* 
ce na probiernym Ка żikach pro- 
biernych, ; у 
wniey zaś prz 
dzenie, w 
wiele było“ odważc 


czystego Srebra zostało, 
o 


188. p )przedzały Metale, ktore dla koszto- 


wności swoiey nie są pospolite , 1 ie- 


żeli prócz pieniędzy inaczey się zażywaią , 102 
to zbytków granic dochodzi, Teraz- następuią 
w. pospolitym używaniu potrzebnieysze. а Q 


Mie- 
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Miedzi nayptzod w tym Rozdziale poydę po- 


— SS a a 
rządkiem poprzedzalacym. 


92 Gp. 


W tasnosci Miedzi. 


139. Miedź iest Metal czerwonawy, w рх2е- 


łamaniu lśniący, dźwiek wydaiący , twardy , 
przec znacznie ciągły ; rzadko kiedy tak czy- 
sty , aby nie miał w sobie lakiego Metalu. Do 
wyprowadzenia z śwego Kruszcu nad inne 
trudnieyszy. 

140. Miedź iest do topienia po żelazie nay- 
trudnieysza: ztąd wypadą, że nie łatwym spo- 
sobem z swoich Kruszcow wyprowadzona być 
może. Należy do tego ieszcze ito, że Krusz- 
ce miedziane maią w sobie pospolicie mięsza- 
ninę , wytopienie zattudniatącą. Jako zas rzad- 
ko iest iakie żelazo , ktoreby w sobie cokol- 
wiek nie miało Miedzi: tak rzadko ktora wy- 
topiona Miedź , ktoraby w sobie nie miała nie- 
co żelaza. Zadney zas Miedzi nie naydziemy , 
ktoraby mniey więcey , przynaymniey odrobi- 
ny w Sobie nie miała Srebra albo, Złota. 

141. Metal ten iest naybliższy do żelaza, 
więcey przecięż ma ciągłości. Sprzężynowa- 
tość. zaś iego iest wprawdzie mnieysza, iak w 
Żelazie , ale iednak większa јак w innych Ме-' 
talach; W twardości i płynności naybliżey się 
przysuwa do żelaza ; bo Miedzią można kralać 
wszystkie inne Metale , procz iednego żelaza. 
TOM II. M Cią- 
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Ciągłością zbliża się do Srebra : drot bowiem 
miedziany n 


ący iedną dziesig 


ą-część cala gru- 


bości, może utrzymać 299. funto 


142. Dź 


iemni 


1ппе і 


szaniu innym 
й L 


Miedź w Cynie An- 


giels 


J; czyni ią głośno i przyliemno brzmią- 


cą. iężkość ma wię a od Zelaza 1 C 


od Złota, Srebra 1 Ołowiu. Miedź 


Japońska między wszystkiemi nayprzednieysza, 


iest: oraz nad inne Miedzi nayważnieysza: po 


tey następuie Szwedzka, w E 


143. W ogniu tak iak Z 

pala „sale się nie prędko topi; 1 ledwie nie ro- 
е Я 

wnezo w LĘgoOsCI ognia potr 


iak Żelazo. W topieniń wydaie płomień błę- 


zebnie do topienia, 


kicnawo-zielony. W zbytnie tęgim i powolnym 


z dymem ulatnie , po większey 


Się w zużel brunatny; lub 


kicnawo-zielony. po Zel 


cey w ogniu wytrzymać może: do trwałości 
bowiem -w ogniu Matale tym idą porządkiem: 
Złoto, Srebro , Żelazo, Miedź, Cyna, a na- 
koniec Ołow. 


144. Od powietrza rdzewieie kolorem zie- 


<v 


lonym: 1 W CzaSie Z€ wS ystkim w taką Się rdz 
J 4 < 


PV с 


obraca. «Toż 


samo się dzieie 1 w wodzie, tal 
dalece , że woda od takiey tdzy zielenieie. W 
Serwasćtzeę, Agua regis, w occie, i we wszy- 
stkich ostrych płynnościach , nawet 1 w tłu- 
stych rozpływa się mniey więcey : ztąd wypa- 


da, 
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da, Ze miedziane nac2ynia są w zażyciu zdro- 
wiu ludzkiemu szkodliwe. 
r45. Daie się wprawdzie z żywym Srebrem 


gamować , nie bez: wielkiey przeeleż tru- 
dności. Ж wodą wielkę ma nieprzylażńs że 
iedną tylko kroplę wpuściwszy w Miedź roz- 
puszczoną , rozlatuie się gwałtownie , 2 niebe= 
śpieczeństwem około stoiących ludzi. 


Ө; 2: 


Kruszce Miedzi, 


aż nayduie się albo czysta, albo 


mir Czysta nie iest wprawdzie ob- 


fita, fiaydnie się przecięż w podobieństwie ziarn, 


listek , gałązkow , włoskow , Oc: na rożnych 
iw roznych kamieniach. -Tak w kamieniu wd- 


nnym i drobnoziatnistym Szpacie iest w Ne- 
rike w Szwecyi. W Łupku w Niemczech, ү 
уш czystych w Moskwie w Kopalni 


W Kwarcu w Węgrzech. Na ro- 
żnych mieyscach w kamieniu piaskowym. 

147. Powtore Miedź czysta osjada i w wo- 
dach koperwasowych: czego przykładem być 


może woda pod Лео w Węgrzech : o czym 


namieniłem w Tomie I- pisząc/o wodach mi- 


neralnych ; gdzie oraz wyraz item zkąd sie dzie- 


ie, że pospolicie rozu umieją, iż się w takiey 
wodzie Zelazo w Miedź obraca.  Trafia'się , że 
Miedź z wody: niety E па żelazie, ale i na zie 
mi, kamieniach; drzewach , osiada. 


Mz 148. y 


rto MIEDZ. 


148. Kruszce zaś właściwe , w ktorych iest 
Miedź dla oka ukrytym sposobęm : są naygło- 
wnieysze 'następuiące. , Zielonokrisz, po niemie= 

ipfergriin: Басуто się daie poznawać po 
zieloności, lubo rożnie odmienney , bywa bo- 
wiem iasno , ciemno , blado-zielony. Wydaie 
obficie , i czasem iest samą tylko Miedzią. 

149. Kształt iego rożny iest: czasem pro- 
mienisty , i niby nitkowaty: czasem miałki na- 
kształt 21601, iako Be 1 farba u Malarzo w 
zwana: czasem łupaiący się зак łupki kamien- 
ne: czasem w kształcie kamieni gęstych, albo 
ziarnistych : czasem w ziarnach podobnych do 
Bobu albo Grochu. (уулап zaś od Malarzow 
nazwaną farbę , lubo iest z Miedzi , za Kruszec 
przecięż miedziany poczytać nie należy : jest 
bowiem rzecz przez sztukę robiona. 

150. Kruszec takowy nayduie się w Wę- 
grzech, Saxonii i Szląsku. Jasno-zie lony, Atlas- 
erz zwany, w Hercynt. Berggriin w We- 
grzech. W podobieństwie Bobu, Grochu: w 
Mar im w Niemczech. Łupki w Turin- 


gu, Szląsku į Xięstwie Haskim, 


151. Błękitnokrusz, po niemiecku Kupffer- 
blan : łatwo się poznaie po błękitnym kolorze, 


czyli to iasnym , czyli ciemnym. W przeła- 


maniu lśni się. Miedzi obficie wydaie. Nie 
wszystkie przecięż błękitne Kruszce za miedzia- 
ne poczytać ńależy : i żelazne bowiem takowe 
być mogą , lecz ogień prawdę pokaże. 
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152. Tu należy Bergblax , na podobieństwo 
błękitney ziemi czasem czystey , czasem z bru- 
dem pomięszaney. (Przedayne Berzgblan па ma* 
larską farbę , iest pospolicie rzecz robiona. ) 
Procz mialkiego zaś Be? 1, bywa czasem in- 
ny kamień zpieczony , ale kruchy i łupki. 

153. Lazurokrusz, po niemiecku Kupferla- 
gur: iest Kruszec na podobieństwo szkła twar- 
dy i kruchy ,.w przełamaniu iak szkło lśniący : 
rożnego koloru, zawsze się przecięż do błęki- 
tnego skłaniaiący. Cetnar wydaie czasem go. 
funtow Miedzi. 

154. Błękitny częstokroć podobny iest ka- 
mieniowi lazurowemu , tylko, że się lśni iak 
szkło. Brunatny , albo koloru wąttobnego ‚ ma 
w sobie nieco Żelaza. Siwy, przełamany lśni 
się czasem lak iak Srebro. Błękitny z żołtemi 
plemami , naydnie się:pod. Flmenan w Turingii, 
pod Meśsobj w Węgrzech, pod Kupferberg w 
Szląsku. 

155. Czarnokrusz, po niemiecku Pecherz: 
iest Kruszec czarny , maiący w sobie Miedź , 


Siarkę i Zelazo. . Rzadko bywa w Miedź obfi- 


ty. `Мауйше się w Węgrzech. Ten zaś, ktory 
iest czarnym proszkiem, nie rownie więcey wy- 
daie Miedzi, 


156. Płowokrusz, po miemiecku Kupferfabl- 
erz: iest biały, żołtawy i ciemny. Miedź w 
nim iest Siarką , Arszenikiem , Zelazem i nieco 
Srebrem mineralizowana. Мауйше się w Niem- 

M 2 czech 
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czech pod Goslar : pod Chemnitz w Saxonii: pod 


Pottendorff w Hrabstwie Glackim. 


157. Sżwokrusz, ро niemiecku Grankap/fer- 


erz: jest Kruszec iasnó lub ciemno-siwy : bar- 
Zela- 


dzo kruchy: wiele w sobie przy Miedzi 
za maiąqcy , tak dalece , iż częstokroć z niema- 
łą przychodzi trudnością Miedź od Żelaza od- 
dzielać. 

158. Brunatnokrusz, po niemiecku Lebera 
chlag : iest Kruszec żołtawo albo blado-bruna= 
tny, maiący w sobie Miedź, Siarkę i Zelazo. 
Takiey bywa twardości, że o Stal uderzony 


czasem ognia daie. Miedzi wydaie obficie. 


Ten, ktory powierzchownie ma podobieńs 
doCyny, 20 wie się u Niemcow Nay- 
duie się w Węgrzech pod Orawśczą , w Toringii 
pod Konitz , w Xięstwie Haskim na dolinie Шет. 

159. Bi : jest 
Kruszec białawy w żołte wpad: 


ти, po niemiecku Weise 
асу: twardy 1 


szenik , Srebro i Zelazo. Cetnar wydaie 40. 
funtow Miedzi. 
160. Zołtokrusz, po niemiecku K 


bardzo ciężki. Ма w sobie procz Miedzi, Ах» 


fferk 105: 


№ 


jest Kruszec twardy, kamienny , lśniący , 
wego żołtego koloru, czasem zielonawy , albo 
do czerwoności się skłaniaiący. Ma w sobie 
Miedź, Żelazo, Siarkę i Arszenik. Cetnar wy- 
daie Miedzi 20. funtow.  Nayduie się w Saxo- 
nii pod Schneeberg, w Szłąsku pod Кир} b 
161. Bladokrusz, po niemiecku Bleżche 
iest Kruszec blado-żołty , słabo lśniący : ciężki, 
nie 


erg O. 
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nie zbytnie przecięź twardy. Ма w sobie Miedź, 


Zelazo-, Siarkę i Arszenik. - 


162. Zielonawokr 


;, po niemiecku Grźalich- 
erz: iest Kruszec żołty, zawsze w zielone 
wpadaiący: po wierzchu ciemny. , Ma w sobie 


Ѕлаті 


dzi, im bardziey iest zielony. 


‚ Arszenik, Z o i tym więcey Mie- 


163. Procz wymienionych , Są ieszcze nie- 


iące, w łupkach się nayduiące. Jedne maia 


porobieństwo do rozżarzonych węgli 


drugie 
do kawałkow drzewa: trzecie do kłosa iakiego. 

164. Są 1 ziemie Miedź w sobie maiące , 51- 
we , żołte , brunatne 4 rozcieraiące się, póspo- 
owlekaiące.  Są'i Krusz- 
ą 1 kamienie Miedź ukry- 


|: 
waiące : lecz żeby ystkie kamienie zielone 
lub błękitne miały być miedziane, rzecz nie pe- 


wna, mogą bowiem być żelazne. 


Doświadcząnie Ку 


dzenie . Miedzi. 


i wyprowa- 


165. Kruszce Miedziane , nad inne łatwiey 


od oka się poznać daią. Zadne bowiem inne 
nie maia tey żywości w kolorach żołtym, błę- 
kitnym i zielonym : a nadewszystko Kruszec, 
osobliwie obfitą Miedź maiący , poleżawszy w 
iakieykolwiek wilgoci , owszem na samym wol- 
fym powietrzu , pospolicie zieloną rdzą się po- 


kry wa. 
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krywa. Potym poznać można rozpaliwszy 


dobrze w ogniu: płomień bowiem wydaie błę- 


kitnawo-zielony. 

166. Wytopienie przecięż do naypewniey- 
szego A nania przywodzi.  Uważać zaś nale- 
ży, czyli w Kruszcu iest wiele star ki? czyli 
wiele kamienia, lub ziemi? czyli łatwy albo tru- 
dny do topienia? 

167. Jeżeli ma w sobie wiele Siarki: po- 
tłucze się na ziarna wielkości grochu , i w 1а- 
kim naczyniu postawi w ogniu , niech się roz- 
pali, ale nie topi Gdy ochłodnie potłucze 
się drobniey, i znowu w ogień wstawi. То 
się uczyni tyle razy, aż smrod Siarki w ogniu 
wszystek zniknie: a będzie wtedy do topienia 
przygotowany. 

169. Jeżeli wiele iest kamienia lub ziemi; 
potłucze się , i spławi na łodce, aż kamienie i 
ziemia odeydą : a szlicht miedziany , ieżeli ma 
Siarkę, upali się, iak wyżey. 

169. Przygotowany tym sposobem Kruszec 
ztopi się, lecz tygielka na to potrzeba osobne- 
go: kształt iego iest wyrażony Tab: IL. Fig: 
8. 1 znakrywą , iz dnem obszernym dla wygo- 
dnieyszego stawienia. 

170. Jeżeli tedy Kruszec będzie łatwy do 
topienia, weźmiy iego część iedną, proszku пат 
stępuiącego części dwie'; pomięszay i włoż w 
tygielek: po wierzchu posyp pospolitą tłuczo- 
ną solą , na grzbiet od noża grubo: nakryi na- 
krywką , gliną oblep, i top w tęgim ogniu. 


Gdy 
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Gdy ostygnie, uyrzysz na dnie Miedź: w gro- 
niadkę ztopioną. 

171. Proszek zaś ten tak się czyni. We- 
Zmiy Saletty część iedną, Waynsztynu części 
dwie , potłucz iak naydrobniey, przemięszay , 1 
przez sito przesiey. Wsyp w garnek niepole- 
wany ; zapal rozżarzonym węglem , albo roz- 
palonym żelazem. Gdy się zapali nakryi: gdy 
się palić przestanie , wyimiy czarną massę , poki 
ciepła iest na proch utłucz , i w szklannym za- 
tkanym naczyniu choway do zażycia na su- 
chym i ciepłym mieyscu: od wilgoci bowiem 
i zimna rozpływa się. 

172. Jeżeli zaś Kruszce będą zbytnie upar- 
te do topienia, i Miedź się z nich łatwie nie 
zechce wytapiać : nie trzeba nic więcey , iak 
tylko do wymienionego proszku , przydać 3. 
części lub więcey szkła Weneckiego , miałko 
utłuczonego , i dłużey tópić na ogniu. 

173. Tym sposobem pokaże się, czyli Kru- 
Szec miał Miedź w sobie: przecięż ta Miedź 
wytopiona , prawie nigdy nie będzie czystą mie- 
dzią , lecz zawsze z innemi Metalami ziedno- 
czoną. Chcąc się więc dowiedzieć , wiele test 
czystey Miedzi: trzeba z nią ieszcze do ognia. 

174. Jeżeli szukasz Złota lub Srebra w Mie- 
dzi , zażylesz sposobow pod temi Metalami opi- 
sanych. Jeżeli zaś chcesz Miedź oczyścić od 
Zelaza , Ołowiu , Супу: tak postąpisz. 

175. Do Miedzi maiącey Żelazo części 4. 
przyday Ołowiu część т. i ztop razem w pła» 

skim 
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skim mocnym naczyniu, gleytą pierwey potrzą- 
śnionym. Gdy ostygnie, zużel odbiy, a bę- 
dziesz miał Miedź cz 


176. Mniemam łatwie się każdy domyśli, 

iż ieżeli Miedź będzie młała w sobie Olow , tym 
samym sposobem oczyści się. Jednakże trze- 
ba mieć wzgląd na wielość będącego Ołowiu. 
Jezeh bowiem Ołowin będzie bardzo” wiele, 
trzeba przydać czystey inney Miedzi, aby za- 
wsze w topieniu Miedź przewyższała. Łatwo 
potym potrącić wagę przydaney , od wytopio- 
ney Miedzi. 
‚ Do Miedzi zaś z Cyną pomięszaney 
przyday tyleż czystey Miedzi, Gley- 
eż, iOłowiu: top , a gdy Się topić za- 
cznie, wrzuć nieco Boraksu. -Po ochłodnie- 
niu jeżeli Miedź ieszcze nie będzie dosyć cią- 
gła, ale kruszowata, ztop samą powtornie , 
posypawszy Boraksem. 


RA 


Gdzie sie Miedź naydnie, š do czego się zażywa. 


178. Metal ten iest wprawdzie bogaty i ob- 
fity w gorach pierwiastkowych, nie same tylko 
przecięż takie gory są właściwym iego miey- 
зсет: może bowiem być, i iest, w gorach po- 
topowych, a czasem i rowniny w głębokości 
go ukrywaią , chociaż skąpo, 1 nie w takiey 
czystości. 

179. 
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179. Między dalekiemi Kopalniami Miedzi, 
naysławnieysze są, i naylepszą dotąd wiadomą 
Miedź. wydaią Kopalnie w Japonii. ` Kolor ley 
jest czerwony, i w Szacunku tak wysoka, że 
nad wszystkie inne 25. procentu wyżey cho- 
dzi. Kompania Hollenderska zakupuie ią na 
brzegach Bengala 1 Koromandel , a ztamtąd do 
Europy przewozi. Flotta Indyiska w Roku 
1694. przywiozła do Europy 27,650. funtow, 
w dalszych potym czasach , pe 6. razy tyle 

. wywoziła. 


180. Między Europeyskiemi naygłośnieysze 
są Kopalnie Szwedzkie , 1 Miedź tameczna nay- 
lepsza. Gory. Dablergebinge nayobficiey ią wy- 


daią : pod Stara Kopparberg albo Fablung, około ' 


goo. ludzi zawsze robi. 'Kopalnia Norgrufens 
zwana, wydała w Roku 1765: Miedzi 4507. 
szyffuptow , 12. lisfuntow 5 1 18: grzywien. 

181. W Niemczech kopią Miedź w Xię- 
stwie Haskim : w Mansfeld, Saalfeld. W Her- 
супі pod Reżfeld: w Voitlandyi pod Neństadt : 
w, Magdeburskim pod Rothenburg: w Szląsku pod 
Kupferberg, і Rudolstadt. Gre. 


182. W Polszcze nie wątpię , aby nie mi4- 
ty być mieysca do Miedzi sposobne. Za świa- 
dectwem Starowolskiego ma być w Krakowskim 
pod. Nowotargiems : pod Sendomiergem , Kielcami, 


Sgqczem , Bożęcinem. ługosz o niey namienia 
pod Слесіпаті ч Pod Przemyslem, Sanokiem, ma 
być bogata w Srebro. 


183. 
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183. Zażycie Miedzi bardzo wielkie iest: i 
iest to Metal ieden z tych , ktory w potrze- 
bach ludzi nayobszerniey się rozchodzi. Wia- 
doma jest 1 nayuboższemu żebrakowi miedzia- 
na Moneta, ktorą osobliwie w Szwecyi w zna- 
czney wielkości i szacunku bua. 

194. Miedź z innemi Metalami, osobliwie: z 
Cyvą mięszana, czyni Spiš, z ktorey się Dzwo- 


пу 1 Armaty le.  Mięszana z Zynkiem , albo 


Galmaiem, obraca się w wiadomy Mosi 

ze Spiżu, iako'i z Mosiądzu widzi 
Możdżerze i inne naczynia.  Mięsz 

nemi Metalami lub Pułmetalami , czyni T 
Printzmetal, Gre: iako się wyrazi w części na- 
stępuiącey. 

185 Surowa wytopiona Miedź idzie w sztu- 
kach do Hamernii , gdzie ią przetapiają , i mło- 
tami od wody pędzonemi przerabiają na rożne 
naczynia lub blachy. Naczynia tak wielorakie 
są, że porządny Gospodarz bez nich się pra- 
wie nie obeydzie , czyli z potrzeby , czyli dlą 
wygody. Kotły są w (ALE 2 Kociołki w 
pralniach , бс. Rondle, Garki miedziane w ku- 
chniach: Dzbanki, Garnuszki, Imbryczki , 
tym podobne w domach, Gc.  Blachami zaś 
miedzianemi widziemy mieyscami pokryte Ko- 
ścioły 1 Pałace , procz tego rożne się rzeczy 2 
niey wyrabiaią : na droty; бс. Ząż уза iey 
Kopersztycherowie , wyrzynaiąc na niey te rze- 
czy, ktore czarnym pokostem wybite być mata, 

i ktore Kopersztychami zowiemy. 
136. 
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196. Nakoniec Miedź iest zdatna Malarzom 
i Lekarzom., Malarze nietylko z Kruszcow mie- 
dzianych maig przednie farby zielone i błęki. 
tne: lecz i z samiey Miedzi robiony wiadomy 
Grynszpan. , Lekarze zaś robią rożne Preparata 
iako to Oleum, Croczm, Spiritum,„Tinóturam, Sal, 
Flores weneris: z jakim skutkiem? sami lepiey 
wiedzą. 


RO: Z ЕТА OM: 
О Cynie, 


197. ME: ten rzadko komu nieznaiomy, i 
chyba w bardzo ubogim domu się 


nie nayduiący ; zabierać będzie poprzedzaiący 
porządek Paragrafow tego Rozdziału. 


SALINAS Z 


W lasnosci Супу. 


188. Cyna iest Metal biały , miękki, łatwo 
się topiący , lekki, i innym Metalom kruchość 
czyniący. Daie się młotem płaszczyć i rozcią- 
бас, iako Się pokazuie z listkow bitych , ktore 
Malarze Metalem nazywaią : i z pobielania na- 
czyń miedzianych. Mnieyszą przecięż ma cią- 
głość od Ołowiu.  Sprzężynowatość większą 
iest w Cynie, iak w Ołowiu: ale mnieysza iak 
w innych Metalach. 


139. 


"RE FIRE "NPR 


sy TORS” EDIT: 


CYNA. 


199. Po Ołowiu iest naymiększa i- naygięt= 


porządku bowiem twardości tak idą : 


Irót.'cynowy 


się iey jaki 
tal, albo Pułmetal. 
sci Супу, ktor 


Sciey ‚ ktora nayleps 


zaś dobrze mowią , Кї 

iest leps iak ott 

Kolor iey 

W lekkości 

Metalac Topi = 

po ztopieniu ułatute 
się w siwy popioł obraca, 


ogniu obraca się w szkło, koloru 


z Супу px 


spolitym у czyni massę mlecznego koloru, albo 


jak kość paloną. 

192. Gdy się przy świecy topią trociny 
Cynowe, dalą płomieniowi kolor błękitny , 1 
smrodek czosnkowy , na dowod, że w Cynie 
iest Arszenik. Jakoż tak wielką ma przylaźń 
z Arszenikiem , że mimo wszystkich dotąd za- 
żywanych Sposobow у zawsze 516 go coś zostać 
musi w Cynie , i żadna nie iest wcale bez niego. 

193. 
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193. W wodzie i od powiettza Zadney 
znaczney nie ponosi odmiany., ieżeli iest czy- 
sta. i Rozpuszcza się ¿z Oleo vitrioli , in Spiritu 
salis: w Serwaserze zaś tylko z wielką gwałto- 
wnością w proszek się obraca , a mała cząstka 
się rozpływa. 

194. Z żywym Stebrem daie się amalgamo- 
wać. Zmięszana z innemi Metalami; огеш, 
Srebrem , Miedzią , odbiera im ciągłość : i ie- 
den gran Cyny może całą grzywnę Złota ze- 
psować. Jeżeli się włoży Zelazo w roztopio- 
ną Супе, mięszaią się spokoynie : lecz wło- 
żywszy Супе do roztopionego Żelaza, Супа 
z Zelazem rozpryska się na wszystkie strony 
drobnemi okrągłemi ziarnami, ktore na podo- 


bieństwo iak małe granaty się pękaią. 


551000525 


Kruszce Супу. 


195. Супу czystey ѕатогойпеу podobno 
nigdzie nie naydziemy. Lubo bowiem tu i 
owdzie o tym namieniaią : Mineralogistowie ie- 
dnak iednostaynie utrzymują, że to są omyłki 
Pisarzow. Pisze o czystey samorodney Cynie 
Matbesins, Tollius, i Richter takową z Malaki przy” 
wiezioną w swoim Naturalnym Gabinecie po- 
kazywał: Są tosprzecięż'rzeczy podeyrzane , i 
doświadczeniu wielkich Mineralogistow. przeci- 
wne. Przynaymniey Europa dotąd nigdzie ta- 
kiey Cyny pokazać nie może, 


196. 
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196. Między zaś Kruszcami cynowemi nay- 
pierwszy iest Z 


granhen: Kruszec ten iest  krystalliżowany 


statokrusz, po niemiecku Zinn- 
> 


р- 


wieloboczny , po wierzchu się lśniący , z tę 


mi rogami: cięższy od innych Kruszcow : nie 


bardzo twardy : Skrobany albo tarty czer 


wienie- 


ie: w ógniu sam przez się nie topi się, ale się 
w sztuczki niby mąką powleczone rozlatnie, i 
czyni smrodek czosnkowy, dla przymięszanego 
Arszeniku. © Zawiera w sobie Супе, Zelazo , 
Arszenik, i iakowąś niecznatomą ziemię. 


197. Cetnar Kruszcu wydaie od 70. do go. 
funtow Супу.  Nayduie się w Czechach 'pod 
Joacbimstbal , Herrmansdorf. Koloru iest ro- 
żnego : biały, Zolty, czerwony , brunatny , 
czarny , i niektory przeyzroczysty. ` Biały iest 
nayrzadszy : czarny zaś lub czarniawy , naypo- 
spolitszy. 

198. Krupki cynowe , po niemiecku Zwitter : 
są to drobne ziarna kryształokruszu w piaskach 
albo kamieniach się nayduiące, koloru żołte- 
go, rdzawego , brunatnego , czarnego,, fiałko- 
wego, pstrokatego : naypospoliciey przecięż 
xdzawego. Skąpiey daią Супу lak sam krzyszta- 
łokrusz. 

199. Kamień cynowy, po niemiecku Zinn- 
stein: iest Kruszec pospolitemu kamieniowi tak 
podobny , że go tylko rożni znaczna ciężkość, 
i że w ogniu czerwienieie , wydaiąc smrod ar- 
szenikalny. 

200. 


200. Jeden z tych iest Szpat, prostemu 
Szpatowi od oka bardzo podobny: przecięż bar- 
dzó ciężki, w put przeyzroczysty : nayduie się 
nie daleko Tóplatz w Czechach, lecz bardzo rzad- 
ko. Drugisiest Granatek ,.do Granatkow ka- 
mieni bardzo podobny : czasem ciemny „ cza- 
Sem nieco przeyzroczysty : skrobaby daie рхо» 


szek biały. Nayduie się w Anglii, gdzie się. 


nie prędko dopatrzono, że iest,cynowym Krusz- 
cem. 

201. Procz wymienionych wiadomych cy- 
nowych właściwie Kruszcow , jeszcze ‘sie po- 
niekąd i w Kruszcach innych Metalow naydo- 
wać może. W Anglii kopią Kruszec Mondyck 
zwany x. W ktorym Cyna iest.z Wismutem po- 
mięszana, i z ktorego sławną Angielską Cynę 
wytapiaią, 


Doświadczanie Krusz 


cow Cynowych, i wyprowa- 


ч 
i Супу. 


202. Wyiąwszy krzysżtałokrusz , i krupki 
| ) y : 
Cynowe, nie łatwie inne Kru 


że tego, Metalu 
od oką poznane być mogą , chyba tylko przez 
iedną ważność, i znaczną ciężkość : ogień więc 
naypewnieysze poda doświadczenie. 


202 
203: 


Czyli Kruszec ma Cynę , tak się do- 


więdzieć można. Upal Kruszec w ogniu aby 
skrusz 


ł, 1 siarka się, ieźli w nim iest, wypaliła. 
Pocłucz : spław , aby со. iest lekkiego ma stro- 


TOM IL. N nę 
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nę odeszło. Uczyń w tygielku na boku dziu* 
rę dla wSadzenia szyiki od mieszka.  Nakładź 
w tygielek węgli wielkości laskowego orzecha : 
na węgle nasyp przygotowanego slichu nieco 
z woskiem pomięszanego. Dmiy dobrze mie- 
szkiem Чоросу, aż się slich wszystek na dno 
stopi. Gdy potym z tygielka wyleiesz w wo- 
de: węgle będą pływać ‚ a ziarna Супу na dno 
upadną: wodę z węglami zleiesz, а Cyna czy» 
sta zostanie. 

204. Tym sposobem da się widzieć , Ze iest 
Cyna :, lecz iak wiele? na to innego potrzeba 
zażyć sposobu. Weźmiy slichu cynowego pla 
wionego , 1 w ogniu nieco przepalonego część 
iednę; proszku , iaki się pod Miedzią wyraził, 
części dwie lub trzy , podług łatwieyszey lub 
trudnieyszey sposobności topienia się Kruszcu : 
zmięszay, wsyp w tygielek, nakryi pokrywą, i 
zalep. Gdy się ztopi, i ostygnie, uyrzysz na 
spodzie zebraną Cynę. 

205. Spodziewając się w Cynie Srebra lub 
Złota, przydasz do iedney części Супу, 18. 
części Оозу ‚ 1 iedną część tłuczonego szkła : 
ztopisz to w tygielku. Odbiwszy potym, gdy 
ochłodnie zużel, z Ołowiem poydziesz do 
mnicha, gdzie Sposobem pod Srebrem opisa- 
nym , dowiesz się o bytności Złota lub Srebra. 

206. Mowiłem, że każda Cyna ma w $о- 
bie Arszenik , ztąd słusznie przyganiaią iey za- 
życie do stołowych potrzeb wielcy Chimisto- 
wie, a między niemi Henckel 1 Margraf. Ze 
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jest Arszenik, tak to iest rzecz pewna, 12 czy- 
nione Chimistow doświadczenia , wątpić o tym 
nie pozwalaią : to tylko mowią niektorzy, że 
jego iest tak malo, i tak ściśle 2 Gyną związa- 
ny iżby ludziom szkodzić nie powinien. Ar- 
szenik, ktorego sama para zabiia , nie ma szko- 
dzić dlatego, że go mało? daymy to, że nie 
zabila zarazem : ale kto wie, zkąd wiele nie- 
znaiomych chorob mieć może swoy początek? 
daymy to, że-nie szkodzi ludziom silnym , ale 
słabszych nadwerężać może. 

207. Czyliż więc nie ma: wcalć sposobu 
oniku ? że.to w 


na wyprowadzenie z Супу Аг 
wielości nastąpić nie może, przywodzę słowa, 


i sposob Henckela. Cyna, mowi on, tak iest” 


€fudna do oczyszczenia od Ołowiu „| iak Ołow 
od Супу: rzadko przecięż kiedy te dwa Meta- 
le z sobą się w Kruszcu razem nayduią. Przeci- 
wnym sposobem częstokroć Cyna ma w'sobie 
Zjelazo lub Miedź , od czego ciężko także uwol- 
nioną być może. 

208. A chociażby , mowi daley , nayczy= 
ścieyszą była, zawsze przecięż ma truciznę; 1 
naylepsza Супа ma Arszenik , chociażby 4. ra- 
zy była przetapiana, niech będzie Angielska, 
czyli lndyiska. Jeden tylko sposob wyprowa- 
astępuiący. 

209. Weźmiy naylepszey Cyny w trociny 


dzenia Arszeniku iest 


obroconey , naprzykład puł kwintli, wsyp w 
szklanne naczynie z wąską szyią , naley łot ie- 
den Agua regis z Salamoniakiem zrobioney , za- 
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się zacznie rozpuszczać , pokaż: 


lameczki. Skoro się ti 


czekay, aż się czarne рі: 


niech 


iz, терр [0 б, 
руп, ае zley Agi 


tym wyparuie , a pokażą się białe k 


ktore prawdziwym są A nikiem. 


Gdzie się Cyna nay 


1 doczego ие, 
5 t: 


3 


210. Kruszce cynówe gory właściwie za 


Qyczyznę maig , nie koniecznie p 


cięż poto- 
powe, ile że ich żyły nie idą bardzo głęboko 
w ziemię, Przypadkiem mogły wody pozano- 
sić 1 na bliskie gorom rowniny , ale bardzo ską- 
po. Gdzie się kopią, te , ktore są głębiey w 
ziemi, są bogatsze nad owe, ktore się pod 
zwierzchnią ziemi skorupą nayduią. 

211. W dalekich stronach kopią Cynę w 
Ameryce ; Japonii, iw Krolestwie Siam ku Ma- 


lace, zkąd w Europie znana iest pod imieniem 
Супу Malaceńskiey. ` Japońska iest nayprze- 
dnieysza, ро niey Malaceńska. Handel Mala- 
ceńską Cyną iest w ręku samych tylko Hollen- 
drow : zkupuią 13 w Ligor, irozwożą.do Per- 
syi, i Państw Wielkiego Mogola : nie mała iey 
oraz część przychodzi do Europy. 


212. W Europie Angielska naysławnieysz 


kopie się 'w Hrabstwie Corawal 1 Devon. Ta się 

dzieli na trzy gatunki: pierwsza iest wcale czy- 

sta bez wszelkiego przymięszania: druga (est 
ә ¿ 


dźwięk 
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dźwięk maiąca, z Miedzią, Zynkiem i Wismutem 
zmięszana : trzecia naypodleysza maiąca w so- 


bie Ołow. 


213. Daley Europa ma Супё w Portugalii, 
Francyi, Lotarińgii, Flandryi, Ge. W Saxo- 
nii pod Freyberg, E enfriedersdorf , Schneeberg, 
Schwartzenberg , Altenberg: w Czechach pod 
Foachimsthal , Stawkow , Scblzckenwald. U nas 
w Polszcze za А m Opalińskiego , tyl- 
ko pod flluszem miały być C yny znaki. 


214. Gio Cyna poznać się może w gię- 
ciu: im bardziey bowiem gięta trzeszczy, tym 
iest czyścieysza. “To samo się dzieie, gdy się 
ugryzie zębami. Lecz tym sposobem doyść nie 
można wiele iest przymięszanego < ktoby więc 
tego właśnie potrzebował , powinien dostać 
АШЫК czystey Супу z takiego mieysca, 
gdzie ią z Kruszcu wytapiaią , i z niey w fo- 
тешсе okrągłą ulać kulę. Маізс potym inney 
Cyny doświadczać , s" sie w teyze formie 
kula , i ile będzie ważnieysza od pierwszey , 
tyle ma-przymięszania: albo Miedzi, ieżeli iest 
brzmiąca , albo Ołowiu , ieżeli iest głacha. 


215. Każda Супа do roboty idąca mięsza się 
lub z Zynkiem, lub z Wismutem, lub z Miedzią, 
to teraz naypospolitsza. Gdy się z Kruszcu wy- 
topi, dzieli się na trzy części. Jedney тоо. 


części mięszaią się z ttzema częściami: Miedzi. 
Do drugiey тоо. części, przydaie się dwie czę- 
ści Miedzi. Do trzeciey тоо. części daie Się 
N 
Ng 18. 
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19. części Miedzi. Так mięszana ma dżwięk 
przedni, i białość zawsze czystą. 

216. Konwisarze zaś, ktorzy z Супу ro- 
2пе rzeczy 1613, mięszaią do niey Ołow, ipo- 
ania nierownie ią czynią 


dług tego przy mię 
podleyszą. Ztąd nieiakie iey wypad: 1з proby, 

funtowe u Niemców zwane, Jeżeli będzie na puł 
Ооу z Супа , lest dwufuntowa naypodley 
1e 


jeżeli trzecia część Ofowiu, trzyfuntowa : А 
czwarta część , czterofuntowa : i tak daley = 
jeżeli zaś 102 mniey będzie ORAN iak część 
do stopnia przedniey Cyny. 


dziesiąta, przenosi si 


217. W Niemc 


obowiązani na na 
$ бере, 2 ktorychby kvpuiący mogli 


ech Konwisarze są ściśle 
zyniach z Cyny przeday- 


nych kłaś 
poznawać gatunek Супу.  Wielość stęplow tu 
czyni rożnicę. Jeżeli bowiem tylko będzie 16- 
den , znaczy Супе naypodleyszą : ież H dwa, 
cfunto- 


znaczy trzyfuntową : ieżeli trzy, S 
wą: czterema zaś stęplami znaczy się Cyna 
Angielska , i każda przednia. 

218. Zaży cie Cyny nayg głownieysze iest na 
Misy , Miski , Talerze , бс: do stołowego uży- 
wania: leią się z шеу Dzbanki, Kufelki, Ły- 
Za, Go W każdym Kościele maia na Ołta- 
rzach Cynowe Lichtarze. · Суп wybielaią się 
Blachy żelazne, naczynia żelazne i miedziane, 
aby nie rdzewiały. Zinni ısche ао popioł Cy- 
nowy potrzebuią Gatncarze do polewy, Szkla- 
rze do ślifowania szkła. Malarze z niey maią 
Szywerways do białey farby: Stanniol , listki bi- 

te 


> 


NIe 
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te nakształt srebrnych do postebrzania, ktore 
bywaią i w rożnych kolorach.  Naostątek Cy- 
ra żywym Srebrem rozwolniona zażywa się 
` do podkładania szkieł zwierciadłowych. 

219. Wiednym tu mam osttzedz. Kiedy- 
kolwiek Konwisarze naczynia cynowe przele- 
waią , zbierają z topiącey się Супу ow na теу 
ѕсоізсу kożuszek, udaiąc , Ze to są brudy wy- 
chodzące, i że potym Cyna czyścieysza bę- 
dzie. Lecz to iest fałszem : umieią oni potym 
ten mniemany brud z przydatkiem żywicy prze- 
topic, i znowu w prawdziwą obrocić Супе, 


„ROZDZIAŁ VI, 
О Ofomiu. 


220. (0 tego Metalu tym samym poydę 
porządkiem , iaki uczyniłem około 
Супу, 


С + 
Własńosci Ołowiu. 


221. Ołow iest Metal miękki, ciemny, cię- 
żki, prędko się topiący , dźwięku Żadnego nie 
maiący. Słowem : iest Metal naypodleyszy. 
W ciągłości, i płaszczeniu się przechodzi wpra- 
wdzie nieco Cyne : lecz w innych własnościach 
wszystkie go inne Metale przechodzą. 


l 


222. 


Í 
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222. Sprzężynowatość ma mnieyszą od 
wszystkich , i tak iest miękki, że bez trudno- 
ści kraiany, ucintny 1 gięty być może. Drot 


ołowiany , tedną dziesiątą część cala gruby 


utrzymać tylko może około 29, funtow сіх 


ru. Ciężkością i wagą swolą iest naypierwszy 


po żywym Srebrze: w ciężkości bowiem ta- 
kim porządkiem ро sobie następuią ; Z/łoto, ży- 
we Srebro, Ołow , Srebro , Miedź , Zelazo , 
а 

22.3. W ogniu Się nie rozpala, lecz się za- 
raz topi , itak prędko , że prę ędzey mo Żna ztQ- 
pić kilka funtow Ołowiu, iak kilka funtow wo- 
sku. Ztopiwszy się pokazie. na sobie niekto- 
re mieniące się kolory nakształt piany. W 


ogniu iest nie trwały j i częścią z dymem ula- 
tuie , częścią w szkło się obraca. 

224. łatwo się daie kalcynować na siwy 
popioł , Bleyasz zwany, ktory w większym 
ogniu żołcieie ‚ 1 zowie się Bleygelb: a ieszczę 
w tęższym ogniu czernieie , i zowie się /finiq. 
Od wody i powietrza Ołow tę ponosi odmianę, 
że prędko ciemniele 1 czernieie. 

225. Rozpuszcza się w Serwaserze , ale nie 
go także nieco rusza 1 


w аиа regis: Ocet 
rozpuszcza. W Spirytusie Salamoniakowym roz- 
pływa się w nielakim czasie niby w iakową bja- 
łą Hegmę, Z żywym Srebrem bardzo łatwo się 
daie amalgamować , i daleko łatwiey jak Cyna. 

226. W czymkolwiek rozpuszczony , ma 
smak słodkawy , ale zdrowiu ludzkiemu bardzo 

szko- 
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szkodliwy: tak dalece , że wewnętrzne zaży- 
cie zprowadza śmiertelne, osobliwsze, i nieu- 
leczone choroby. Jakieyżć więc nie są kary 
godni owi Handlarze, ktorzy ołowianą gleytą 
Wina zepsowane naprawuią. 

227. Ołow bowiem w popioł obrocony , 2а- 
miast dalszego powolnego kalcynowania, na- 
gle zagrzany i ztopiony , obraca się w żołtą 
szklanną materya , Gleyta zwaną, ( Litbargy- 
rium ) ta albo iest-żołtą 1 złotą , albo białą i 
srebrną pospolicie nazywa się, nie dla tego, 
aby w tey było Srebro, w owey Złoto , ale 
tylko dla koloru. 

228. Jeżeli zaś ołowianemu popiołowi tęż- 
szego ieszcze doda się ognia , niżeli potrzebny 
być może dla utrzymania samey tylko iego 
płynności, state się z niego rzecz takowa, kto= 
та roztopiona, i przez naygęścieysze tygielki 
przechodzi. Zowie się Bleyglas, Szkło oło- 
wiane : iest preyzroczyste , kruche, i w wielu 
Kunsztach zażywane. 

229. Ołow nakoniec ma wielką przyiaźń z 
Srebrem , tak dalece , że bardzo rzadko ktory 
iest, aby nie miał w sobie Srebra, przynay- 
mniey cokolwiek. Теп tylko , ktory 516 ko- 
pie pod zllacb, i Goslar w Niemczech, ma być 
od wszystkiego nayczyścieyszy. Owszem lubi 
sąsiedztwo 1 innych. Metałow : gdziekolwiek 
bowiem kopią się Kruszce ołowiane , tam ро“ 
spolicie w bliskości nayduią się i innych Ме- 

talow 
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talow Kruszce: Aniimonium przecięż , żyw ego 
Srebra i Супу. ,, w bliskości nie cierpi. 


8. 


З 
2. 


Kruszce Otowiu. 


230. Jednostaynie, trzymaią Minerałogisto- 
wie, że czysty samorodny Ołow nigdzie Się 
nie nayduie. Zdawało się niektorym , Ze ziar- 
na Ołowiu pod Massel w Szląsku się nayduiące, 
są samorodne , lecz dowodzą inni, a między te- 
mi Lebmann, że są z dawney na tym mieyscu 
wysypaney zużeli, przez dawność czasu de- 
szczem wypłokane. Со zaś sądzić o owey 
Statui u nas, ktora powiadaią , 2 
rodnego Ołowiu w Olkuszu wytobiona? ieżeli 


iest z Samo- 


iest czysty Ołow , pewnie iest z Kruszcu pier- 
wey wytopiony : ieżeli nie iest lány , pewnie 
nie ięst samym Ołowiem, ale Kruszcem bardzo 
w Ołow bogatym , iak się zaraz między Krusz- 
cami napisze. 

231. Między Kruszcami Ołowianemi nay- 
pierwszy iest Kostkokrusz, po піт: Bleygi 


pokazuie się on w większych lub mnieyszych 
sztuczkach kostkowych czworograniastych, lub 
podłużnych z obrążkami lśniącemi w cieniu cie- 
mno - błękicnemi, a na świetle iasno - siwemi : 
iest kruchy , ciężki, i nieco nożem kraiać się 
daie. 

232. Ołowiec, po niemiecku B/eyschweif, 
iest Kruszec bafdzo bogaty w Ołow , maiący w 

sobie 


Е РЕБ 
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sobie Siarkę; tak miękki, że się prawie czy- 
stym Ołowiem być zdaie. Częstokroć koloru 
takiego bywa iak Ołow: i z takiego iest owa 
u nas Olkuska Statua, o ktorey wyżey namie- 
niłem.  Pospolicie po wierzchu bywa żołtawy, 
albo promienisty. 

33- Szpat ołowiany, po, niemiecku Bley. 
spatb: Kamień szpatowy , od oka ledwie po- 
znany , żeby miał być kruszcowym. Jest bia» 
ły i zielony. - Blały , czasem siwy lub żołta= 
wy, iest z Arszenikiem pomięszany , kruchy , 
ciężki: przeyzroczysty albo ciemny: łupki al. 
bo ziarnisty.  Nayduie się w Szwecyi i Saxo- 
nii. Jasno albo cićmno-zielony iest w innych 
własnościach pierwszemu podobny. _ Nayduie 
się w Czechach pod B/eystadt, w Saxoni pod 
Tcbopan. Cetnar wydaie od zo. do go. funtow 
Głowiu. 

234. Ziemie ołowiane są ciężkie , y często- 
kroć nie mało Ołowiu wydaiące. Такому by- 
wa Margiel biały : bywa ziemią Żołta lub' czer- 
wona z rdzawym iłem pomięszana. Pod Tarno- 
witz w Szląsku iest ołowiany żołty Margiel, w 
Hibernii żołta ziemia, w Zellerfeld glina, w 
Georgenstadt ił. 


ZADAJE 


Doświadczanie Kruszcow Obowianych , ё wyprowa” 


dzenie Ołowii. 


235. Doświadczyć , czyli w Krusżcu iest 
Ołow, bardzo łatwo można. Potłucz tylko Kru- 
` szec 


z 
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szec drobno , í upal na ogniu, aby sie Siarka 


w nim będąca spaliła. Uczyń proszek z tar- 
tych wesl iedney części, a dwoch cześci Sa- 


letry.  Proszku tego dwie części, zmięszay z 


jedną częścią Kruszcnu: wsyp w Melek : wrzuć 


rozpalony węgiel, aby się Saletra wypaliła. Gdy 
się wypali, naydziesz na dnie Ołow wytopiony. 


236. Tym przeci 


ieszcze należytey mieć pewności, wiele Oło- 
wiu w Kruszcu było: lecz na to innego ро- 
trzeba zażyć sposobu. Jeżeli Kruszec zdaie się 
być łacwy do topienia, potłucz go, wsyp w 
naczynie płaskowate, Rubryką, albo ciesielską 


glinką wewnątrz wytarte , aby w nim był pla- 


sko rozesłany : пакту pokrywą, i postaw w 


ogień. Ж рос: 
ay potym, 
cznie. Po kilku minutach odkryi, a w kro- 


u osień utrzymuy wolny : 


natę aż się naczynie rozpalać za- 
tkim czasie kolor czarniawy Kruszcu przemie- 
ni się w siwy, na znak, że się Siatka w nim 
wypaliła. 

237. Przepalony tak Kruszec potrzyi na 


mialki proszek ; do iedney iego części przy day 


proszku pod Mied opisanego części dwie , 


trocin Zel nie rdzewiałego połowę cz 


i tyleż szklanney piany , w Sklepach pod imie- 
niem Glasgalle przedayney : zmięszay dobrze, i 
włoż w tygielek: posyp suchą solą па 4. pal- 


ce grubo, nakryi pokrywą,i z 


lku ledwie- prz 


gam, aby tey Materyi w tygie 
trzecią część było , inaczey gdy się pienić za* 
cznie, 
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cznie, wszystko wybieży , i robotę uczyni na- 
daremną : toż samo czynią węgle w tygielek 
zapDruszone. 

238. Wstaw w piecyk , obsyp na około уе 
glami , aby przecięż naymnieysza odrobina wę- 
gla w tygielek nie wpadła. Day z początku 
wolny ogień, a da się słyszeć trzeszczenie so- 
li, a potym powolne sykanie. Gdy to prze- 
stanie, nasyp więcey węgli, i natęż ogień, aby 
się wszystko rozpłynęło , co się stać może w 
kwadransie.  Odstaw na stronę: trąć tygiel- 
kiem dobrze, a gdy ochłodnie, naydziesz na dnie 
Оїоу z Kruszcu wszystek wytópiony. 

‚ 239. Jeżeli w piąciu lub sześciu minutach 
po natężeniu ognia, usłyszysz ksykanie , czym 


prędzey przyduś ogień , I nie natężay go, aż 
się zupełnie uciszy. Może bowiem pieniąca 
się materya, albo przez glinę wycisnąć , albo 
nakrywę zruciwszy , wybiedz. 


240. Jeżeli zaś Kruszec iest, wiele w so- 
bie kizłu maiący żelaznego , nie trzeba go upa- 
lać w nakrytym naczyniu , lecz można w otwar- 
tym: dopoty , poki Siarką śmierdzieć nie bę- 
dzie.” Poyłukłszy potym , i do iedney części 
Kruszcu przydawszy 6. części proszku pod Mie- 
dzią opisanego , a dwie części szklanney pia- 
ny :. ztopisz sposobem poprzedzaiącym- 

241. Jeżeli Kruszec nie ma nic w sobie ki- 
złu, iest iednak trudny do topienia dla kamie- 
nia lub przymięszaney ziemi: upal go w otwar- 
tym na€zyniu, i utłucz na proch. Do iedney 


czę- 
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części Kruszcu przyday tyleż szklanney piany , 


trochę trocin żelaznych , 1 « części proszk 

pod Miedzią opisanego. Ztop lako wyżey. 
242. Jak się w Ołowiu inne Metale d 

świądczaią , 112 iest napisane na swoich miey- 


SE 
N 


scach. Niemam tu więcey, iako przypomnieć 
ostrożność do zachowania , kiedy się uszec 
wi. Tłukąc go bowiem dzieli się 

toć па tak drobne listeczky, że po wo= 


trzeba więc mieć baczność , aby 
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,' 243. Kruszce Olowiane nie Коше 

trzebuią gor pierwiastkowych , 4 bowiem 
być i w potopowych.  Pospolicie nie głęboko 
zaraz w ziemi się pokazuią. 

244. Kopalnie Ołowiu są w Azyi, i w Ame- 
тусе: Są шеѕкаре 1,Ww Europie. Ołlow bo- 
wiem kopie się w Hiszpanii, Anglii, H 
Szwecyi, Moskwie, Danii, Szwaycarach, Wł 
szech , Czechach , Morawi. VW 1 


хопи pod Z 
Tarnowitz, Ki 
245. U nas w ( 
palnia Ołowiu pod Flkuszgem, u samych Cnudzo- 
ziemcow dla czystości szacowanego , tak nie- 
gdyś obfita, że za świadectwem Opalińskiego 
po 
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po 50,000. kamieni Ołowiu dawano. Рхос= 
tego za świadectwem Kromera ma ieszcze być 
Ołow pod Stawkowcami y Chrzanowem , Nową go- 
74 s ёт. 

246. Ołow z .Kruszcu wytopiony , i w 
rożne sztuki , rożnym imieniem nazwany, Wie- 
lorako się zażywa. Gdzie niegdzie nim nakry- 
waią się dachy. Robią się rury do prowadze- 
nia wod, czego przecięż chwalić nigdy nie 
można, ile że takowe wody zdrowiu ludzkie- 
mu mogą być bardzo szkodliwe. Mury wo- 
dne z ciosowego kamienia żelazem spaiane , 
ołowiem się zalewaią. Z Ołowiu leis się kule , 
robi się śrzot do rożney ręczney strzelby. W 
Ołow oprawuią się szyby szklanne w oknach Gr. 

237. Ołowiu zażywaią Metale wytapiaią- 
cy, do czyszczenia Złota i Srebra: litery dru- 
karskie leiący mięszaią go do swoiey mate- 
ту. Malarze z nigo таз Minią, Szywet- 
weis, Bleyweis: Garncarze Gleytę do pole- 
wy naczyń glinianych, Zażywaią go nakoniec 
1 Lekarze, ale tylko do zewnętrznego przy- 
kładania. 


ROZDZIAŁ VI 
О Zelazie, 


248. | Est to Metal tak pospolity, tak obfity 

ipotrzebny , że iako nikomu niezna- 

iomy być nie może , tak Się też bez niego nikt 
i nay- 


, 
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i nayubóższy=nie obeydzie. Porządek Para- 
grafow zachowam poprzedzaiący. 


8. I; 


W tas DO 
У L?SMOSCZ 


2497 Zelazo iest Metal 


dy, i dźwięk maiący. Na powietrzu I w wo- 


dzie rdzewieie rdzą czerwono -brunatną: Cię- 
żki iest do topienia ‚1 chyba w bardzo wielkim 


ogniu. M 


nes go ciągnie. 


250. Między innemi Metalami ma wę 
wdzie naymnieyszą ciągłość , nie ostatnią prze- 
cięż, Јако widzieć można na drotach żelaznych. 
Za to zaś naywiększą пай wszystkie. ma sptzę* 


Żynowatość, co 516 lawnie 


zule na spre- 


żynach w zamkach , strzelbach , zegarkach 


Ma naywiększą twardość, tak dalece, że Stalą , 


ktora iest wydoskonalonym Zelazer 


wszystkić 
inne Metale, trzeć piłować , Кт 
można. 

251. Po Złocie tak iest mocne, że drot 


żelazny , iedną dziesiątą cz calą gruby , 


wytrzymać może ciężaru 450. funtow. Ma 


dźwięk, пако go słyszeć możemy na niektorych 
muzycznych Instrumentach. Kolor iego 1est 
Siwy, czasem w czarne wpadający , і lśni się 
w. przełamaniu. Jest lżeysze od Miedzi , a 
ważnieysze od Супу. 

252. W'ogniu łacwie się rozpala: i nietyl- 


ko w ogniu, lecz i od wielkiego tarcia , bicia , 
| kiedy 
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kiedy się na osiach poiazdow ‚ w młynach, O: 
zapala. Gdy się zbytnie rozpaM, trzeszczy, 1 
znaczne iskryrozrzuca, czego żaden inny Me- 
tal nie czyni. W ogniu za czasem paląc trawi 
i „obraca się w brunatny zużel, albo w siar- 
dym, ktory w Hamerniach i Kuźnicach 
można. Przecięż trwalsze test w ogniu, 

у i Cyna. 

253. Na powietrzu i w wodzie rozpływa 
w rdzę brunatną. Ciągnąc bowiem wilgoć, 
osobliwie solną , przemienia się w ziemię roz- 
Sypuiącą się: dzieie się to prędko na podłym 
Zelazie, tym zas poźniey, im jest lepsze, albo 
polerowane. Rdza ta poprawia Żelazo: 16261 
bowiem poleży iaki czas w ziemi , Ze rdza nie- 
doskonałe cząstki wytrawi, przekowane potym 
staie się doskonalsze. , Takim sposobem ro- 

bione były owe miecze dawnych Cel tyberow , 
ktorym się nic oprzeć nie mogło. Przecięż 
gdyby wiekami leżało w wodzie , czernieje, ł 


do żelaznych robot niezdatnym sie Stale. 


254. W tym iuż wieku naleziono w Fran- 
cyi niegdyś w wodzie zatopioną Armatę, kto- 
ra długi czas w wodzie była. Сау ią dobyto, 
Zelazo tak miękkie było, że go można było 
kraiać iak Супе: lecz, w 24. godzinach tak 
ztwardniało, јак przedtym.  Namienia Maillet , 
że .w Dalmacyi naleziono, bardzo: głęboko w 
ślamowey ziemi kotwicę bardzo zardzewiałą , 
ktorey Zelazo сак miękkie było, iak Ołow. 


"TOM TI. O 255- 


b 
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255. Rozpływa się ieszcze Zelazo we wszy- 
stkich ostrych płynnościach, a to tożnym ko- 
lorem: czerwono od Alkali fixo, albo acido ni- 
tri: Zolto od acido salis: zielono od kwasu ko* 
perwasowego , бс. 

256. Ma nieptzyjaźń z żywym Srebrem , i 
bez osobliwszey Sztuki, mie daie się z nim 
amalgamować. Przeciwnym sposobem nadzwy= 
czaynie się kocha w Magnesie , ktory go do sie- 
bie ciągnie. 


257. Do rozpalonego żelaża gdy się przy- 


tknie Siarka, topi się prędko Żelazo , a upu- 


się widzieć ziarna, ktore nie są żelazem , i kto» 
те 102, w doskonałe Zelazo obrocone być nie 
mogą. Czystęgo żelaza trociny gdy się wło- 
28 w naczynie, i wodą poleią, gdy potym 
uschną , tak się w kupę zwiążą 1 ztwardnieią , 
że ledwie rozbite być mogą: 

258. Zelazo lane , kruche i niemocne iest : 
z Rudy alpo Kruszcu wytopione, dopiero nabie- 
та mocy i ciągłości, gdy będzie w Hamernii 
młotem należycie przebite. Chociażby. się i 
samorodne nalazło , aby przecięż tak to, јак 
z Kruszcu wytopione , nabrało ciągłości, tak 
iest młot koniecznie potrzebny ; mowi Р. Mor- 
vean , iak теба Powrożnika do ukręcenia powro- 
za. Żelazo bowiem czyli samorodne , czyli 
też 1 kilka тагу przetopione ,`піе iest w sobie 
ścisłe, i ma zawsze cząstki ziemne , ktore mło- 
tem dopiero wyciskaią się na wierzch, i w zę- 


drę 
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dre ódpadaiącą oddzielaią się, W. Stali ieszczę 
się to lepiey doskonali. 

259. Wytopione i młotem przebite żelazo, 
ieszcze osobliwszą dwolaką mieć może wła- 
sność. Jedno bowiem daie się kować młotem 
poki iest rozpalone , lecz na zimno kruszy się, 
takie nazwiemy z Niemieckiego Zimnokruszg. 
Drugie gdy -się rozpali, iest kruche, zimne zaś 
młotem się bić date : takie nazwiemy O guiokrusz. 
Ci, ktorzy wytapiaią Żelazo, zapobiegaiąc tym 
wadom , umieią rudę z rudą mięszać. 

260. Nakoniec, mowiłem wyżey , że Ma: 
gnes Zelazo do siebie ciągnie : nie każde ptze- 
cięż, poki ieszcze iest w Kruszcu ukryte. Je- 
dne wyciąga prosto z Kruszcu; drugie nie prę- 
dzey , poki pietwiey Kruszec nie.będzie przepa- 
lony ; inne nigdy. Zdaie się, że w iednych 
iuż iest Zelazo w pewnym stopniu gotowe, z 
tych Magnes prosto wyciąga: w drugich iest 
jeszcze nie dokończone; albo uwikłane, z tych 
wyciąga dopiero po przepaleniu: w trzecich 
tylko może być materya sposobna ‚ z ktotey się 
w topieniu гате Żelazo , a zatym Magnes wca- 


le nie ciągnie. 
“О 


Kruszce albo Rudy Zelazne. 


261. Czyli się w przyrodzeniu czyste samo- 
rodne naydnie Zelazo? rzecz iest bardzo wąt- 
Oz ра; 
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pliwa: są bowiem Mineralogistowie i na tę, i 
na owę stronę. 

262. Nie można przeczyć bez lawnego upo- 
ru tak godnym wiaty ludziom, iak są: M, 


grajf, Steblin, Lebman, Orc: że iest i samoro- 
dne Zelazo. Малта" okazował takiego sztu- 
czkę w swoim Naturalnym Gabinecie. Stebljn 
namienia, że Pallas nalazł w Syberyi między 
rzekami Abec 1Sisim, w rzekę ў 


sea wpada- 
ізсут, bryłę smorólREżo Zelaza na 2000. fun- 
tow ważącą. P.'Sage o tym Syberyjskim Ze- 
lazie upewnia, że gdy na nim czynił doświad= 
czenia, miało wszystkie własności czystego Ze- 
laza. P. Lebman mowi, że mała wiadomość o 
| ,iż 
się dotąd tylko о to kłocono, a mniey prawdy 


samorounym czystym Zelazie ztąd pochodzi 


dochodzono ; względy całe obracaiąc. na Złoto 
tylko i Srebro, iako Metale nayszacownieysze. 

263. Powinnyby te wyroki wszelkie spory 
uspokoić. Co przecięż nato mowią inni? oto: 
ieżeli się gdziekolwiek czyste nalazło Zelazo , 


nie „jest samorodne , ale kiedyżkolwiek ręką ` 


ludzką wyrobione. Przynaymniey , mowi P. 
Morveau, nie naydziemy w przyrodzeniu tak czy- 
stego samorodnego Żelaza , > a się mło- 
tem bić dało, i pod młotem płasczyło : i ie- 
żeli się co podobnego naydowało , bo to 
wprawdzie Żelazo, ale z.innemi Metalami ротіе- 
szane : aby zaś Zelazo stało się tak ciągłym , 
iak iest prawdziwie czyste, mowi tenże , tak 
jest 


© 
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iest młot do tego potrzebny , że bez niego Za-_ 
dnym sposobem obeyść się nie może. 

264. Naypewnieysze więc są Rudy i A 
ce Zelazne , z ktorych się Zelazo wytapia, i 
potym w Kuźnicach młotem przerabia. Rudy 

zaś i Kruszce Żelazne , po większey części wy- 
glądaią lak ziemie rdzawe , brunatne, żołtawe. 
Zelazo.1 iego Kruszce są nayobfitsze między 
Metalami. Rzecz prawie iest niepodobńa, przy- 

1aymniey w Europie , aby ktory piasek, zie- 
mia, glina , kamień, owszem i popioł z ro- 
ślin , mie miał w sobie ziemi do Zelaza sposo- 
bney. Wszystkie ziemie 1 kamienie , ktore z 
przyrodzenia są żołte lub czerwone, albo Kto- 
хе ро upaleniu takiemi się staią : maig w so-# 
bie Zelazo. "Sama krew w Człowieku nie iest 
bez cząstek żelaznych, 

265. Z tym wszystkim nie z każdey takiey 
rzeczy wytapia się , albo wytapiać może Zela- 
zo: na to wybieraią się te tylko Rudy i Krusz- 
се, ktore albo łatwo daią się wytapiać; albo 
obfite lub dobre wydaią Zelazo : albo chociaż 


przez się złe, z dobremi się przecięż pożyte- 
cznie mięszaią. Ztąd podział Kruszcow Zela- 


znych wypada dwojaki: są Kruszce obfite, są 
ubogie. 


266. Między bogatemi naypietwszy jest 
Krzyształokrisz, po niemiecku Krystallformi ges Ei- 
senerz: kolor iego rożny : ciemny, brunatny , 

albo rdzawy : К kostkowy albo ośmiobo= 
czny. Magnes go nie ciągnie. W Zelazo bar- 
О з dzo 
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dzo iest obfity , tak dalece , że go niektorzy 
prawie za samo Zelazo poczytńią. 

267. Białokrusz , po niemiecku Weiseisenerg : 
iest koloru białego lub żołtawego , i tak czę- 
stokroć wygląda, iakby w nim nic nie było Ze- 
laza: przecięż cetnar wydaie czasćm do oo. 
funtow. Magnes go nie ciągnie. (Gatunki ie» 
go są: Fisenblutbe, niby po polsku kwiat że- 
lazny ; iest biały , nakształt iak w gałązki uro- 
sły, tak bogaty w Zelazo., że po ztopieniu nie 
zużeli nie zostawuie. Procz tego iest Eisen- 
druse, niby ziarno Zelazne : biały , knotowaty, 
niby cukrem powleczony. Sgpat żelazny , sis 
wy albo biały, w put przeyzroczysty , w listki 


się łupaiący. Granaty żelazne, granatom zwy- 
czaynym podobne , lecz albo białe, albo Zolta- 
we. Такоуе Kruszce Żelazne nayduią się w 
Szwecyi, Saxonii, c. 

263. Ciemnokrusz, po niemiecku Schwartz 
graner Eisenstein: iest. Kruszec ciężki, czarno» 
siwy, i ciemnieyszy od samego Zelaza. Ma- 
gnes go znacznie ciągnie. Cetnat wydaie do 
go. funtow wytopionego Zelaza. Gatunki ie- 
go rożne są: iedne gęste, drugie ziarniste , 
trzecie z cząstkami lśniącemi Się , inne na li- 
stki, inne na łuski się dzielące.  Nayduie się 
w Szląsku. 

260. Jasnokrusz, iest poprzedzaiącemu we 
wszystkim podobny , wyiąwszy w kolorze. Ko» 
lor bowiem iest iasno-siwy, a czasem w prze- 
łamaniu aż w białe wpadaiący. Obfty iest w 

Zela- 


ZELAZO. 215 


Ne . 
Zelazo, lecz go Megnes nie ciągnie. Procz 


гү 


wymienionych pod Ciemnokruszem gatunków , 

iasny sie czasem trafia promienisty, do przymię= 

szanego Autimoninm. ~ Nayduie się w Szląsku. 
270. Błękitnokrusz, po niemiecku Stablerz ; 


ma kolor błękitnawy , albo wcale ciemny , albo | 
z siwym lub czerwonym pomięszany , osobli- 
wie gdy będzie przełamany. ` Nie każdy od 
Magnesu bywa pociągany. Jest bogaty w Ze- 


„A 
nie lazo. Gatunki iego są rożne : gęsty , dziarni- 
oe sty , lśniący , łuskowaty , łupki.  Nayduie się 
ү, w Szwecyi, Szląsku, б. 

z: 271. Zwierciadlnica, po niemiecku Esenspie= 
tki gel: 1656. rożnego koloru , pospolicie czarnia- 


уа : ma zawsze przynaymniey ieden bok gładki, 


ilśniący iak zwierciadło. Bogata w Żelazo, i 
Magnes ią ciągnie. W'gatunkach swoich iest 

L= š . . 
łupka , listkowata „albo do wiadomych kamieni 
Flizami zwanych , podobna. 


272. Krwawnik , po niemiecku Z/atsten , ala 


10 

l. | bo Glaskopff: iest albo promienisty , albo niby 

do |  %rystallizowany: pospolicie czerwony lub czer- 

TA | wonawy, albo przynaymniey' gdy się trze, czer- 

(e; wony proszek daiący. Jest ciężki. Magnes go 

ie nie ciągnie. Cetnar daie do go. funtow , ale 
się | kruchego Zelaza. | 


273. Gatunki iega rożne są : eo do kolo- 
| 43 a Ç 

ë ти, czerwony , czarniawy , purpurowy: co do 
kształtu, pułokrągły, połowie czaszki podobny ; 


C . 

e okrągły czasem tak drobny, зак ziarna grochu: | 
> á 7 РЕ kę > ç 

w gronisty , z drobnych ziarń nakształz grona zło- 


żony : 
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żony: soplowaty, maiący podobieństwo do 
osttych wystawaiących sękow , albo soplow lo- 
dowych: plastrowaty , z nielakim podobień- 
stwem do plastru miodu. Nayduie się w Cze- 
chach , Saxonii. 

274, Rudy rożne. Rudami dla rożności od 
Kruszcow nazwać się powinny owe , ktore al. 
bo są wcale miękkie, albo przynaymniey kru- 
che.  Pospolicie nayduią się na mokrych miey- 
scach, lub wilgotnych, nakształt iakiey rozsy- 
puiącey się ziemi, dopoki albo się na słońcu 
nie upieką, albo na wolnym powietrzu nie ztwat- 
dnieią. 

275. Ruda błotna, po niemiecku Sumpferz: 
iest ciemnego koloru: gdy na powietrzu ztwar- 
dnieie , wygląda iak palone Zelazo. Nayduie 
się na błotach, a czasem wcale w wodzie na. 
kształt rozsypuiącey sie ziemi. Magnes nic nie 
ciągnie: dość przecięż daie Zelaza zimno, albo 
ogniokruszowego. Taka Ruda iedna iest. bru- 
natna, druga zielona , ttzecia ciemna. 

276. Brunatna albo czerwonawa bywa cza- 
sem nakształt dziarnistego piasku, czasem w 
znacznych sztukach ‚1 nim na powietrzu ztwar- 
dnieie , miękka , i niby lipka. Zielona także 
bywa albo piaskowata, albo w bryłach., Cie- 
mna, wygląda wewnątrz 'iak Stal. 

277- Każda taka Ruda, czyli na suchych 
niskich mieyscach , czyli na błotach , czyli w 
lasach się naydniąca , iest pospolicie gruzowata, 
albo piaskowata , a gdy się przełamie , lśni się 

We- 
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wewnątrz kolorem błękitnawym. ` Trafia się 
czasem naydować taką Rudę w rurki niby zpie- 
kłą, co pochodzi ztąd, że się o korzenie ia- 
kie okładała , ktore za czasem pogniły. 

278. Ruda wodza, po niemiecku Seertz: này- 
duie się w wodach , albo nakształt gruzu , albo 
w płaskich sztuczkach. Rozsypuie się. Ро 
wierzchu iest ciemno- brunatna, a wewnątrz 
przełamawszy, tu i owdzie błękitnawa. Jedna 
z gatunkow tey Rudy ma podobieństwo do bo- 
bu, tak, że pospdlicie wyraża lupine i ziarno : 
Niemcy ią zowią Bonenertz. Druga iest w pla- 
cuszkach niby łupiną pokrytych, pieniądz nie- 
iako'wyrażaliących, a ztąd Pfeunigertz u Niem- 
cow zwana. 

279. Każda Ruda wodna naydnie się w wo- 
dach , nie daley przecięż od lądu, chociażby w 
iak naywiększych wodach, пай 5.lub 6.sążni: i 
nie w innych mieyscach , tylko gdzie w blisko- 
ści są Rudy błotne: ani głębiey w zięmi nad 
trzy sążnie. Ma to do siebie , że wykopawszy 
ią 1 wybrawszy , po kilku leciech znowu wyra- 
sta niby, iż ią kopać i brać można. : Ruda wo- 
dna pospolita iest, osobliwie gruzowata. 

2%о. Ugry żelazne, albo iak pospolicie zo- 
wią Glinki; po niemiecku Eisenocher : są ziemią 
rożnego żołtego lub czerwonego koloru, przy- 
naymniey w ogniu czerwienieiącą : pospolicie 


w Zelazo tak obfitą , iż cała w ogniu w Zela-, 


zo się przetapia. Jedna iest mniey więcey żoł- 
ta: farbuie ręce. Druga brunatna, w ogniu 
bar- 
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bardziey ciemnieie : podobnież farbuie ręce. 
Trzecia czerwona, maiąca w swey mięszaninie 
nieco ziarnistego pyłku: ‘ү ogniu ciemnieie : 
także ręce аше. Do gatunku takiego Ugru 
należy 1 Rubryka, ktorą ciesielską glinką na- 
zywaią. 

281. Wypisawszy pospolitsze Kruszce i Rus 
ду, obfite Zelazo wydaiące ‚ przystępuię teraz 
do owych, ktore albo skąpe, albo nie dobre 
daią Zelazo. 

282: Magnes naypierwsze tu ma mieysce. 
Jest to wprawdzie Kruszec żelazny , bardziey 
przecięż do innych szacownieyszych potrzeb , 
jak na Żelazo, zażywany. Zelazo czyste cią- 
gnie do siebie, z Kruszcu go przecięż nie. zas 
wsze pociąga. © Mineralogistowie liczą go po- 
wszechnie między. Kruszce w Zelazó ubogie: 
lecz podług: doświadczeń P. Sage, Magnesu w 
Syberyi kopanego cetnar daie więcey jak то, 
funtow bardzo: dobrego Zelaza. 

293. Rzemienica ‚ро niemiecku Kubriemen : 
iest kamień Żelazny, brunatny, pospolicie пого" 


waty, ubogi wprawdzie w Zelazo , dla łatwo- 


ści przecięż topienia Się, mięsza 516 z Kruszca- 
mi w Zelazo obfitemi. Nayduie się w Turyngii. 

284. Błyskawka, po niemiecku Eisen glimmen: 
składa się z drobnych łusek : iest czerwonego , 
albo zielonego koloru: o stal tarta daie pro- 
szek czerwony.. W palcach się rozciera, i ma- 
Ze czerwono. Gatunki jey są © Eisenmann, z 
łusek czazniawych , na wodzie pospolicie pły- 

walą- 
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waiących : daie proszek czerwony , ale nie far- 
buiący.  Hisezram iest ciemnoczerwony iak Ru- 
bryka, z lśniącemi odrobinami : w palcach niby 
tłusty : palce 1 wodę czerwono farbuie. Nay- 
duie się w Turyngii. 


295. Szmyrgiel iest między Kruszcami 2е1а- 
znemi naytwardszy., 1 do ‘topienia naytrudniey- 


szy , owszem niezdatny , mało maiący w S07 
bie Zelaza. 'Jest koloru czerwonego , bruna= 
natnego , czarnego , lub ciemno-siwego. Dla 
zbytniey iego ostrości, tłucze się, pławi, i 
zażywa do polerowania Kleynotow 'Gc.- Nay- 
duie się w Szwecyi , Saxonii, бс: 

286. Krupka żelazna, po niemiecku Wolf» 
ram: iest krupie tynowey Nro. 198. bardzo 
podobna, ale lżeysza, czarno-brunatna, czasem 
czerwonawa, rzadko w put przeyztoczysta :' ca 
do kształtu kostkowa ‚ albo promienista. Gdy 
się potrze , czerwienieie : ma gładkie i lśniące 
boki, końce ostre. O stal uderzona daie iskry 
czerwone. Na Zelazo mało zdatna, lecz iest 
znakiem , że się w bliskości Cyna naydnie. 

2g7. Ziemie rożne żelazne + И; Margiel š 
Glina. Nie można wyrazić ktore? dosyć na 
tym, że takiemi są błękitne, brunatne, czerwone, 
czarne. ` Piaski żelazne czasem w Zelązo. obfi- 
te, czerwone, żołte, ‘brunatne, czarniawe. 
Kamienie rożne: бс. Nakoniec bywa Zelazo 
i w Kruszcach innych Metalow. 


ZELAZO. 
8.0.2595 


Г ‚ 4 
Doswiadegzanie Kruszcow Żelaznych, i мурғоћђа: 


dz żenie Zel 484. 


88. Ponieważ to iest przyrodzenie Magne- 
su, że Zelazo do siebie ciągnie ; naypierwsze 
więc doświadczenie czyni się Magnesem. © Je- 
żeli Kruszec nie iest drobny , pottucze się dro- 
bno, i spławi; Slich się wysuszy. (Gdy wy- 
schnie , wtyka się dobry Magnes, i pyłki żela- 

zne przylgnione do niego piorkiem się omiotą. 
To się czyni, poki tylko Magnes co ciągnąć 
będzie , а ztąd się pokaże obfitość Zelazą. Ze- 
lazo takie bywa nayprzednieysze , iak naprzy= 
kład Szwedzkie. 
289. Lecz są Kruszce , w ktorych lubo Ze- 
lazo iest obfite , iednak go Magnes tym sposo- 


bem nie ciągnie. « Chcąc więc takowe doświad. 
czać , trzeba slich pierwey nieco w ogniu upa- 
lić : ieżeli i to nie pomoże , trzeba przy ; 


do topienia.. Przypominam tu, że Magnes do 
takiego zażycia powinien być doświadczony ; 
że ciągnie Zelazo ; powinien być chowany w 
trocinach żelaznych: i nie leżeć nigdy blisko 
ognia А cebuli; czosnku , tłustości iakiey , kto- 
те mu moc odbieraią. 

290. Chcąc zaś topić Kruszec żelazny, nay- 


przod się potłucze, i spławi: potym ieżeli w 


ogniu smrod siarczany wydaie , albo ciężki iest 
do topienia ‚ upali się poty w ogniu , aż zkru- 
szele , 1 siarką śmierdzieć przestanie, Tak przy- 


goto- 


> сус 
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gotowanego Slichu weźmie się 9. części, miał- 
ko tłuczonego białego szkła ośm części , Bo- 
raksu put części ў МЕ tartych węgh pał czę- 

ci: wrzuci się w tygielek , nakryie , i posta- 
wi w dobry ogień węglany. W czasie godziny 
cała massa Się ztopi: a na dnie da się widzieć 
czyste wytopione Zelazo, z ktorego poznać 
można, iak obficie go Kruszec wydaie. 


291. Kruszce Zelazne do topienia mocne- ' 


go potrżebuią' ognia , nie każdy więc tygielek 

"do tego zdatny być może. Trzeba wybierać 
mocnych, i w wielkim ogniu trwalych : mogą 
się zażyć takie, iakie się do topienia Kruszcow 
miedzianych opisały. Jak Zelazo na inne Me- 
tale doświadczać , naydziesz wyżey na swoich 
mieyscach. 


5. 4. 


Gdzie się Zelazo пауйше , i dó czego się zażywa ? 


292. Nayobfitsze są wprawdzie Kruszce Ze- 
lazne w gorach, iednak mieyscami 1 rowniny nie 
są ubogie, osobliwie w Rudy. Jako ten Metal iest 

naypotrzebnieyszy , tak sporządziła Opatfzność, 
że się na bardzo wielu mieyscach nayduie. 

293. Wymienić wszystkie Kopalnie, albo 
przynaymniey sławnieysze , rzecz iest bardzo 


trudna : -niemasz bowiem Kraiu tak ubogiego z 


ażeby swego nie’ miał , albo nie mogł mieć 

тшеу, więcey Zelaza.  Nayobfitsza przecięż w 

ten Metal zdaie się być Szwecya, ktora w Lap- 
ponii 


x=" зуу. 
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~ са 
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ропи około Torneo ma cate skały czystego i 
bogatego Kruszcu żelaznego , i ayprzednieysze 


w Europie Żelazo wydalą 


> 


294. Nie wspominaige o > dalszych 


Szlask tylko nam pograniczny , ma bogate Ko- 


palnie Żelaza pod Scomiedeberg, Roku: 
1148. nalezione , dotąd trwałe. Tam 


że pod 
Schreibersau nayduią się czerwonawe ziarna że- 
lazne ‚+ maiące w sobie i Złoto: pod Modlan 


Neubammer., czerwone i żołtawe, z ktorych 


nie mało wytapia się Zelaza. Pod Guttwonne , 
tamże w Xięstwie: Oleśnickim , ( Oels, ) pod 
zwierzchnią darniną ziemi nayduie się kamień 


Zelazny bogaty, z cetnara po go: funtow Ze- 


laza daiący. 


295. Ma 1 Polska swoie Zelazo. W Krusz- 
cach czyli Rudach Zelaznych ,.pod Jlkuszem na- 


mienia Opaliński: pod Sendon Kieleami 


namienia Starowolski. Jest taki 


ch mieysc wiele, 


znakomitsze są pod FV gchockiem, Szydłowcem, Ba- 


rztęcinem, О 


Grze 


Г 


na Wołyniu , pod Konze: > (die. 


owążem , Końskiemi , Samsonow 


› 


orzewicami, Poaolińcem, Olsztynem, ®Уита$?ту 


296. Zelazo czyli to z Kruszcu, czyli z 


pie ‚ Wytapia 516 w sztuki znaczne (Gzskamż 


wane: te się znowu w Hamerniach przerabiaią 


Т eu na ó улу, бе; te ieszcze 516 
wydoskonalaią па Stal. 


297. Wszystkie te stopnie Żelaza , tak są 


w zażyciu potrzebne ludziom, że osobliwie bez 
sztabowego lub szynowego , i nayuboższy o- 


beyść 
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beyść się.nie może , bo przynaymniey noża, 
lùb ćwieczka potrzebować musi. . 2 toplonego 
Zelaza robią się, albo leią, Piece, Armaty, Mo- 
żdżerze, Sagany, Kule, бе: wybiiaią się bla- 
chy , potym albo Cyną pobielaią , albo bez po- 
bielania rożnie się zażywaią. 

298. Sztabowego lub Szynowego Żelaza, 
jak wielotako potrzebuie Gospodarz , iak wie- 
lorako i naypodleyszy Rzemieślnik, stalą go ic= 
szcze opatrzywszy. Ж Zelaza są Siekiery , 
Topoty, Piły, Młoty, Świdry , Pilniki, Ob- 
cęgi, Noże, Nożyce, Siekacze , Podkowy , 
Dłota;, Gwoździe , Sierpy , Kosy, Rydle, Čr. 
бс. Słowem gdziekolwiek się oczy obrocą, 
wszędzie się potrzeba Żelaza pokazuie. 

299. Dwie rzeczy dla Gospodarzow tu chcę 
przytoczyć. Nayprzod: upewnia P. Bufon z 
długiego doświadczenia, że im ciągleysze iest 
Zelazo , tym iest mocnieysze , i mniey się go 
potrzebuie do zażycia, tak dalece , Że czwat- 
tą tylko część zażywszy tego , coby Się zaży- 
ło podleyszego , przez czwartą przecięż część 
stale się mocnieysze.  Zelazo zaś dobre po tym 
się рогпаіе ; kiedy ma nieprzerwane , rowno 
biegące żyłki: kiedy iego końce nie łupią się, 
nie są zędrowate , albo zużelowate : kiedy się 
gnie bez trzeszczenia i złamania. 

300. Powtore Sośniki do orania ziemi, wia- 
domo że są lane , ztąd kruche , i łatwo się w 
robocie łamią, Rolnikom przyczyniaią nakła- 
dow. Na to mowi tenże P. Bufon , gdyby 2а- 

2ума- 
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żywano Zelaza ci głego, to iest: gdyby So- 


śniki z sztabowego dobrego Żelaza były kowa- 
ne, trwałośćby się ich na wiele lat ubeśpie- 
czyła. 

301. Nakoniec zażywaią Zelaza rożnie 


przysposobionego Lekarze, tak do wewnę- 


trznego, iako do zewnętrznego leczenia cho- 


rob ludzkich. Robią osobliv 


różne płynności 


pod imieniem Тіт бите элпатїй. l zdaiesie, że 


Zelazo nad wszy 


te Metale naywięcey w Sku- 


tki ciała ludzkiego wpływać może, kiedy w sa- 
mcy krwi ludzkiey iest Żelazo. i 


ОУ ДО УТЛА E VHE 
О Pułmetalacb, 


302. |DUimetale sz to owe rzeczy , podobnież 


Ne 


tak Metale z Kruszcow wytowone 


ktore lubo maią wiele podobieństwa do Meta- 
low, nie we wsz 


jstkich przecięż własności:ch 


с 


z niemi się zgadzają. 


О Pytmetalach w powszechności: 


303. Pułmetale są ciała cię 
się topią: ztopione daią blask od siebie: zto- 
pione stygną wypukłą powierzchnością 40 wy” 
iąwszy od tych przepisow żywe Srebro) ale 


pod 
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pod młotem się kruszą, i w ogniu są niestate- 
czne z dymem ulatuiąc. ` 

304, Lubo więc w pierwszych wyrażonych 
dopiero własnościach z Metalami się zgadzaią : 
rożnią się przecięż tym, że Metale płasczą 
się pod młotem i rozciągalą ›. Pułmetale się kru- 
szą: Metale są trwałe w ogniu , i w naywię- 
kszym. tylko się w nielaki popioł obracalą ; 
Pułmetale zaś w рггусе2опут ogniu z dymem 
ulatuią. Są ieszcze i inne szczegulnieysze ro- 
2пізсе własności, ktore się pod każdym ro- 
dzaiem wymienią. 

305. Wytapiaią się tak z Kruszcow , iako i 
Metale, pospolicie przecięż w mnieyszym ogniu: 
tak więc są ukryte w innych Rzeczach Kopal- 


H ziemiach. kamieniac de Łe ЭКС M] 
nych, ziemiach, kamieniach Ot: tak z ińnemi Mie- 
talami lub Pułmetalami pomięszane , albo mine- 
ralizowane ‚ iako i Metale. 

306. Nie wszystkie przecięż wytapialą się 
na kształt Metalowy albo Pułmetalowy, ieżeli w 
względzie pospolitego zażycia mowić będzie- 


my. Niektore bowiem zażywaią się pospolicie 
tylko od ziemi i kamieni oczyszczone, lako: 4z- 
timonium ; z niektorych nie Pułmetal , ale inna 
rzecz się wyprowadza, iak z Kobaltu błękitna 
farba Ore. Niektore same przez się nie wyta- 
piaią się na Pułmetaie, ale tylko z przydatkiem 
iakiego Metalu ; iako się daley pokaże. 

307. Może mieć wprawdzie przyrodzenie 
więcey ukrytych, i niewiadomych ieszcze Put- 
metalow : wiadome przecięż dotąd są tylko te : 
TOM II. P 


Wismut. 
Zynek. 
Sp 


t 


+2 
glas, 
D 


enik. 


Kobolt: 


308: Tych liczbę 


l, Nicolum 
wdziwy osobny Pułmetal 


Т 
o9. P 


tzyrzekłem po 
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akt, ktorych Chimistowie š 
w swoich/dziełach za 


ywaią.  Dotrzymni: 


С tu 
AL obietnicy , nietylko Pułmetalow , ale i inne nie- 


ane Tab: I. 
то, Wismut: 


i ktore znaki wyrażam. 53 wyr 
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О Zywym Srebrze. 


2. 


310. Zywe Srebro iest Pułmetal maiący te 
dwie „niby przeciwne sobie własności: że iest 
płynny, a nic przecięż nie тасга: a zatym 
daie się przez naymnieyszą siłę dzielić na pra- 
wie nieskończenie drobne cząstki: cząstki zaś 
te są zawsze drobne kuleczki. 

311. Jest nieprzeyzroczysty ; i ma kolor 
biały Srebra. W, ciężkości iesz naypietwszy 
po Złocie , z tą przecięż odmianą , Ze zimą iest 
ważnieyszy , ilak latem. W ogniu baydzo łatwo 
z dymem ulatnie : a zatym ani się daie kalcyno- 
wać, ani się w szkło obraca: lubo bowiem w 
miernym ogniu tężeić.i czernieie , w mocniey- 
szym czerwienieie, przez dystyllacyą w biały się 
dym obraca; ten przecięż czarny , biały 1 czer- 
wony proszek, bardzo latwo znowu przez ogień 
do kształtu Żywego Srebra powraca. 


312, Zywe Srebro ma własność pociągania 


do siebie ; i rozpuszczania Metalow. 'Nayła- 
twiey to czyni na Złocie: potym па Srebrze, 
Ołowiu , Cynie, Zynku, Wisniucie : trudniey 
na Miedzi i Zelazie: naytrudniey na 2717205 
ninm. То pociąganie i rozpuszczanie , ktore 
się pospolicie czyni przez tarcie w możdże- 


rzu, nazywa się amalgamacyą. > Ztąd wypływa 
fundament pozłacania Metalow. 
313. Z Siarką zmięszany , przez sublima- 
суз czerwienieie, 1 czyni Cyaober Malarzom 
PZ zna- 
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znaiomy do malowania. Przed nie dawnym cza» 
sem wynaleziono w Petersburgu sposob przez 
zamrożenie, obrocić go w tęgie ciało. Boer- 
bave 18. uncyi czystego Żywego Srebra; 500. 
razy dystyllował, піс przecięż nie nalazł, tyl 
ko że się coraz płynnieyszym stawało : że się 
w swbiey wadze nie umnieyszało , ale powię 
kszało: że kilka granow czarnego proszku zo= 
stawiło , ktory w ogniu był trwały. 

314. -Niektorzy Chimistowie Zywe Srebro 
liczą między Principia Chemica. Rzecz przecięź 
dziwna: utrzymuią pospolicie, że iest funda- 
mentem wszystkich Metalow , iednak 50. razy 
więcey' Złota, coż dopiero innych Metalow 
wykopuie się z ziemi, јак Żywego Srebra: i 
rzadko są ktore Kopalnie Złota , Srebra, Oło- 
ули, Miedzi i Zelaza, w ktorychby się żywe 
Srebro nie naydowało. 

315, Żywe Srebro iest dwoiakie : albo 102 
czyste z przyrodzenia , Mercuris użrginens ZWaw 
пу: albo z uwikłania swegó z Kruszcu wypro- 

wadzony: Mercurius. fablitins, Czysty iest wi- 
domie w ziemiach, kamieniach ; u kryty iest oso- 
bliwie w naturdlnym Cynobrze. 

816. Ziemie naypospolitsze są gliny białe 
albo czerwone , w tych albo tak znaczne bywa- 
ią ziarna ace Srebra, że okiem widziane 
być: mogą : albo tak о że się dopiero w 
ogniu pokażą. Kamienie zaś bardzo rożne być 
mogą, z ktorych częstoktoć , gdy się wezmą 
w rękę, żywe Srebro ziarnami wypada. Zie- 

mie 
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mie takie, i kamienie nayduią się w Ameryce 
Hidryi, Tyrolu, Węgrzech бе. 
317. Cynober naturalny , inny bowiem iest 
А I К: z ; 
robiony , iest właściwym Kruszcem żywego 
Srebra. Jest czerwony, ciężki, i ma pospo- 
У» р 


> 


licie w sobie sześć części żywego Srebra, a sio- 


dmą Siarki. Czerwoność ta rożna iest: ieden 
iasno-czerwony , wewnątrz promienisty : dru. 
gi ciemno-czerwony , wewnątrz gęsty: trzeci 
żołtawy : czwarty czarniawy. 

319. H/ztrobnica ро niemiecku Zeberesz : 
iest Cynober podobny do ztwardniałey żelazney 
gliny. Мауйпіе się w Hidryi, i cetnar wydaie 
go. funtow żywego Srebra.  Zyorzelica таё б 
po niemiecku Branderz , iest Cynober przy świe- 
cy się zapalaiący , z cetnara do 59. funtow wy- 
dawaiący. 

319. Teraz przystąpmy do еро, iak się 
Kruszce żywego Srebra doświadczaią ? i iak się 
z nich wyprowadza ? Chcąc się dowiedzieć , 
czyli iest w tey lub owey rzeczy, osobliwie do 
Cynobru podobney : rozpal, jeźli daie płomień 
błękitny w fioletowe wpadaiący , iest prawdzi- 
wym Cynobrem, I 

320. Może nie zawsze Kruszec tego Puł- 
metalu będzie do. Cynobru podobny: tak się 
więc pewniey doświadczyć można. Weznñy 
cegłę , rozpal ią , posyp cieniuchno gaszonym 
wapnem : położ na to sztuczkę Kruszcu do- 
świadczać się maiącego , i nakryj szklanką. Gdy 
się Kruszec rozpali, dym z niego , bokow we- 


wnę- 
ç 
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wnętrznych szklanki czepiać się, 1 w ktople 
żywego Srebra obracać będzie, ieźli w nim 
było 


321. Kamienie, i ziemie matace w sobie 


czyste żywe Srebro, trudno przychodzi wy= 
brać z ziemi bez straty: za naymnieyszym bo- 
wiem poruszeniem ziatna wy,padaią , 1 w ziemi 
giną. Te, ktore przy ostro »żności się үкүш 
ią , oddzielą się przez z płomień; (kamienie mi 

ko potłukłszy) тфу się odleią , a żywe бте» 
bro na dnie zostaie. 

322. Takim sposobem dowiedzieć 


mo= 


žna, że iest żywe Srebro : ale na to, wiele go 
jest? innego trzeba sposobu. Pouucz z gruba: 
kład iakie masz w Tos 


włoż w naczynie парт 


mie I. Tab: II. Fig: 9. nakryi i zalep dobrze: 
ture zaś bb. wpuść w iakie naczynie pełne 


wody ‚ i pogtrąż do połowy. Z początku day 
wolny: ogień , daley lepszy. Zlawszy potym 
z naczynia wodę , naydziesz w nim wszystkie 
żywe Srebro. 

323. Zywe Srebro nayt duie się w południo- 
wey Ameryce , Japonii, Chinach ‚ Włoszech, 
Hiszpanii, Szwecyi, Hid ryt, Szląsku. „U nas 
w Polszcze ma być w Krakowskim pod JZku- | 

sem. W Ameryce w Peru Roku 1566. wyna- 


S; 

lezione iest przez Portugė lczyka , i Kopalnia 
ta ma co ток czynić К оз: Hiszpańskiemu 
400,000. Pesos; co więcey czyni, iak dwa ха- 


zy tyle Złotych Polskich. 
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824. Pówiadaią , że to ma być pewny znak: 
nayduiącego się w ziemi żywego Srebra, ieżeli 
gdzie w Kwietniu i Маш, z rana gruba para 
stoi nad ziemią , nie wznosząc się w gorę. Ja 
za prawdę tego znaku nie zaręczam. 

25. Do iakiegokolwiek zażycia, zawsze 
żywe Srebro czyste być powinno. Przedayne 
alko: może być zfałszowane Ołowiem lub Wi- 
smutem : albo innym przypadkiem zabrudzone. 
Czystość poznate się ztąd: kiedy na papierze 
łatwo bieży, i brudu po sobie nie zostawuie : 
kiedy trudney błonki nie ma na sobie : kiedy w 
wodzie płokane , wodę czystą zostawuie: kie- 
dy na żelazney łyżce w ogniu nie trzeszczy : 
kiedy 'w Serwaserze mętow па dnie nie zosta- 
wuie. 

326. Oczyszczenie takowym czyni się spo- 
sobem. Jeżeli iest zapylone, przeciska się przez 
'zamszową skorę. Jeżeli 1езє zabrudzone , pło- 
cze się ¿z Spiritu wini rećtificato. Jeżeli tłusto- 


ścią zaplugawione , płocze się mydłem i ługiem. 


Jeżeli w nim iest co alkalicznegó , płocze się 
octem. Jeżeli iest Ołowiem albo Wismutem 
zmięszany , co się pospolicie trafia, trzeba go 
przedyst; Ilowaę tym sposobem; iak się z Krusz- 
си wyprowadza. Jeżeli zaś ma w sobie Si Ке 
lub Arszenik, przedystylluie się pomięszawszy 
z niegaszonym wapnem , i trocinami żelaznemi. 

327. Ziywego Srebra zażywaią Probierze 
do wyprowadzenia z Kruszcow Złota i Srebra : 
Złotnicy do pozłacania i posrebrzania Metalow : 


Fizy- 
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Fizycy do robienia Barometrow : Zwierciadlni- 
cy do robienia Zwierciadeł. Namieniaią wpra- 
wdzie iednostaynie Pisarze , że Gornicy żywe 
Srebro'kopiący nie długo żyią , i pospolicie na 
wszystkie członki skurczeni, albo na Hektykę 
umieraią : iednakże Lekarze umieią go zażywać 
fozumnie na czyszczenie ktwi, i leczenie fran- 
cuzkiey choroby. Maia oni z niego rożne Pre- 
parata , pod imieniem Mercurius sublimatis , dula 
cis, wita, Ge. 


8. 3 
О W ismucie. 


329. Wismut iest Pułmetal , maiący nieia* 
kie podobieństwo do Srebra: lecz kruchy : mło- 
tem się bić nie daie , i pod nim się tozsypuie. 
Ciężki iest: 1 waga iego iest pośrzednią między 
Srebrem i Miedzią. 

329. Kolor iego nieznacznie wpada w żoł- 
tawy: i tym 516 rozni od Pułmętalow, Antimo- 
шит 1Zynku: że Antimonium iest bardziey bia- 
łe, Zynek błękitnawy, a Wismut żołtawy. We- 
wnątrz ‚ albo w składzie swoim zdaie się, że 
jest z listkow złożony. 

330. Topi się przy miernym ogniu , i dymi 
się, gdy 516 ztopi: nie wszystek przecięż z dy- 
mem ulatnie. Date się mięszać z innemi Meta- 
lami i Pułmetalami , procz Koboltu tylko i Zyn- 
ku, i wtędy czyni ie białe, kruche, itak w 
ogniu płynne, że uczyniwszy mięszaninę 2 
ośmiu 
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ośmiu części Wismutu, czterech części Ołowiu, 
ityleż Супу: w wrzącey się wodzie ta massa 
rozpuszcza. W Serwaserze rozpuszcza się ko- 
lorem rożowym , a w Aqua regis pomarąńczo- 
wym. Z żywym Srebrem bardzo łatwo się da- 
ie amalgamować. 

331. Торі się łatwo'i przy swiecy. Do Mie- 
dzi przydany czyni ią białą. Cynę czyni tward- 
szą , i dźwięk iey daie, iako na Angielskiey 
widziemy. Do Srebra przydany , tak go czyni 
płynnym , że łatwo z niego rożne rzeczy lane 
być mogą.  Kruszce Wismutowe to maia po- 
spolicie do siebie, że poleżawszy na powie- 
trzu, mienią. się w kolorach, iak Szyią u 
Gołębi. 

332. Wismut czysty samorodny , lubo się 
rzadko nayduie w przyrodzeniu ; iest przecięż, 
iako świadczą Brückmann i Kenntmann. Ма się 
naydować nakształt zidrek, listek, бс: pod 
Schneeberg w Saxonii , i pod foacbimstbal w Cze- 
chach. Przeciwnym sposobem Lebmann w swo- 
iey Mineralogii utrzymuie, że żaden Wismut 
nie iest mineralizowany , ale tylko w Kruszcach 
ukryty. 

333. Między Kruszcami Wismutowemi iest 
właściwy Wismutokrusz, po niemiecku Wismutb- 
ertz: kolor ma iasno-siwy, i prawie białawy. 
Jest pomięszany z Wismutu, Koboltu i Arsze- 
niku : iakoż niewiem, czyli się naydzie iaki Кти- 
szec Wismutowy , ktoryby w sobie nie , miał 
oraz i Koboltu.  Kruszec ten о Stal uderzony, 

daie 
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daie wprawdzie iskry , lecz bardzo mało. Jeden 


> > y „аө na To WBDR a> е А 
iest wewnąt > drugi promienisty. Nay- 


po niemieeku Wisnuthblnu- 


smen : ma kolor siwo-żojtawy w rożne inne ko 


lory wpadaliący, iako to, czerwony, zielony i 


ki, 


błękitny. Jest z Siarką pomięszany. Jest ci 


od spodu pospolicie czarny , albo czarną ob= 

wodkę maiący. О stal uderzony znacznie уу 

daie iskry z nieprzyjemnym smrodem. 
3355 


eriz: Кабуле, ро tym poznany być może, że się 


po niemiecku Taubenh 


mieni w rożnych kolorach. Nayduie się pod 


Schneeberg w Saxonii.  Pzorokrusz, po niemie- 
| 


cku Federertz , ztąd się nazywa, że ma піеіаКіе 


podobieństwo do pior ptasich. 
336. Piaskokrusz, po niemiecku Sandertz , 


iest Ктиз2ес Wismutowy ziarnami rozpruszony, 


owych. Nay- 

duie się w Czechach pod 9 ustbał. 
337. Chcąc doświadczyć, wiele Kruszec wy- 
daje Wismutu, można sobie nayprzod tak po- 


stąpić.  Potłucz drobno : do iedney części, 


przyday dwie części pi 


с r 


zku pod Miedzią napi- 
sanego., włoż w tygielek , posyp sola , nakryi 
1 zalep. Po ztopieniu naydziesz na dnie Wi- 
smut zebrany. 

338. Lepszy przecięż i pewnieyszy bę- 
dzie sposob następuiący. Potłucz Kruszec па 
sztuczki małego Włoskiego Orzecha , włoż pła- 
sko na panewkę żelazną, postaw na ogień z 
drew 
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drew rozpalony , dmiy mieszkiem, ażeby plo- ^ 
mień w panewkę zabiiał, aż się wszystek Wi- 
smut z Kruszcu wytopi. 


339. Wismut nayduie się osobliwie w Nor- 
wegii , Szwecyi, i w Ѕахопіі pod Schneeberg i 


Freiberg. Czechy go maią nieco. Szląsk tro- 
chę pod Silberberg , Reichenstein i Kupferberg. 
U nas w Polszcze niewiem gdzieby iego zna- 
ki były. 

340. Aptekarze i inni przedaliący Wismut , 
nazywaią go Marcasita ; pod tym iednak imie- 
niem inna wcale rzecz iest u Mineralogistow. 
Co bowiem Mineralogistowie nazywaią Marca- 
sita, iest Krzyształowy Kizeł, żołtawy, ogień 
o Stal daiący , w ogniu czerwienieiący , malg- 
cy w sobie Siarkę , Zelazo „, Miedź. 

341. Wismut wielorako $16 zażywa. Kon- 
wisarze mięszaią go do tey Супу, z ktorey kle- 
pane czynią naczynia : Cynie bowiem nietylko 
dźwięk , ale i tęgość daie. Niektorzy, mięsza- 
ią go do liter drukarskich.  Zażywa się ie- 
szcze do roboty Włoskiey Contrefait zwaney , 
albo z białey Miedzi robioney : od Wismutu 
bowiem Miedź bieleie. Naywięcey się go prze- 
cięż wyrabia na błękitną farbę do polewy naa 
czyń porcellanowych i glinianych. 

342. Rozpuściwszy Wismut w Serwaserze, 
gdy się potym naleie wody, upada na dno 
biały proszek, Blanc d’ Espagne, albo Blanc des 
Perles zwany , ktorego Damy do białego ma- 

lowi- 
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lowidła zażywaią, z szkodą w czasie niemałą, 
iakiey przed czasem wierzyć niechcą. 


8.3. д 
О Zynku. 


343. Zynek, u Złotnikow Szpianter, albo 
Koutryfał , iest Pułmetal, między Pułmetalami 
nayciągleyszy , i prawie się młotem bić daie , 
osobliwie zimny , albo wodą ochłodzony. Nie 
daie się utłuc na proch , ale chcąc go zdrobnić, 
trze się pilnikiem na trociny. 

344. Zewnątrz iest koloru ołowianego, we- 
wnątrz białego w błękitne wpadaiącego. Prze- 
łamawszy go, Europeyski iest wew nątrz niby 
nitkowaty : Indyiski zaś grubo ziarnisty. Cię- 
żkości nie ma wielkiey , owszem od wszystkich 
Metalow i Pułmetalow iest naylżeyszy. 

345. Торі się w ogniu dość prędko, mo- 
cnieyszego przecięż ognia potrzebuie lak Cyna, 
lub: Antimonium. Gdy się topi, wydaie płomień 
zielonawy , i w biały się dym obraca. Gdy 
się położy na rozżarzone węgle , i mieszkiem 
Odmie , pali się trzeszcząc i dymiąc : innych 
czasow wzdyma się w tygielku , i paląc się cze- 
pia bokow nakształt L białych nitek. Do innych 
Metalow znacznie ptzymięszany , czyni to, 
Że nawet i same Złoto z dymem ulatuie. 

346. Daie się z wszelkiemi Metalami mię* 
Szać , naytrudniey przecięż z Zelazem. То 
pomięszanie prędko się czyni, tylko trzeba Me- 

tal 


<a 
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tal pierwey rozpalić, dopiero Zynek wrzucić 
przydawszy Waynsztynu i Szkła, tłuczonego. 
Z iednym tylko Wismutem nigdy się niechce 
mięszać , 1 zawsze Zynek па dno upada, a Wi- 
smut na wierzchu zostaje. Miedź od niego na- 
biera żołtego koloru : ztąd wypada fundament 
robienia Mosiądzu. 

347. Rozpuszcza się we wszystkich płyn- 
nościach kwaśnych , w Serwaserze , Spiritu vi- 
trioli, ©с: i stale się białym Kuperwasem, W · 
occie gdy się rozpuszcza, wydaie przyiemny 
zapach, nakształt tego, iaki daią Narcyssy 
kwiaty. . Pilnikiem żelaznym na trociny potar- 
ty, bierze na się własność Magnesową, i Ma- 
gnes go iak Zelazo ciągnie do Siebie. Z ży- 
wym Srebrem bardzo łatwo się amalgamuie. 

348. Naostatek Zynek ma dźwięk , i daie 
go innym Metalom przymięszany. Rzadko 
ktory iest czysty bez Ołowiu, przynaymniey 
Europeyski : o Indyiskim bowiem mowią, że 
w nim nic Ołowiu naleść nie można. 

349. Teraz wyliczę Kruszce Zynkowe. 
Zynkokrusz, po niemiecku Zinkertz : iest rożne- 
go koloru, pospolicie przecięż ciemnego. Wy- 
daie się częstókroć iakoby Kruszec iaki sadzo- 
waty , albo Kruszec lśniący żelazny. Jeden 
iest nieco białawy : drugi błękitnawy , trzeci 
brunatny , Će. Jak zaś każdy Kruszec Zynko- 
wy nie iest czysty.od innych Mętalow , tak 
ani ten , lubo iest właściwie Zynkokruszem na- 
zwany. 


350. 


350. Galmay, po niemiecku Galmey : t 


imieniem wprawdzie nazywa się owa 


ktora się zbiera w piecach , gdzie Kruszce 


kowe. w ytapialą 1 ktora 


ą, 
nia Mosiądzu: iest przec tural- 
пу. Геп” ша nielakie podobieństwo do Ü 


czasem iest nieco twardy , lecz pospolicie ktu- 


, -CZETWONAĄŁe 


chy: koloru żołtego , brunati 


W оо 


niu 


zwierzennią ü 


351. Bleada , po nie 


dzo podobna Kruszcowi Ołowiane 


się z łusek niby , albo kostek ; 


! 
П, Czasem tas 


nieyszy , CZ 


EStale : 


szy: odmoczona lśnić się p 


lana burzy w ogniu upalona cze 
А 5 


albo siwieie. 


, po niemiecku Ко! 


опок: 


tokroć poprzedzaiącey bBlendzie podo- 
bny : gdy się potrze , dale proszek czetwona- 
wy. Tak, iest koloru siwego, czetwonego, 


żołtawego ‚ i czasem. w puł pr 


m 


3. Chcąc się dowiedzieć, wiele cz 


= 


Zynku Kruszec wydaie : trzeba go potluc 


т 


13100218 1 potłuczonemi węglami zmięszawszy 


włożyć w'tygielek, i ztopić. Z koloru żołte- 


72 


1 pokaże się, że w Kruszcu 


go Mile 


nek, a z nadrostku wagi, pokaże się wielość. 
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354. Гупек nie w bardzo wielu mieyscach 
się nayduie. Naywięcey go przychodzi z In- 
dyi, ale z czego , i iak go tam wytapiaią ? nie- 
wiadomo. Europa naywięcey go ma z Goslar 
w Niemczech. Ргос2 tego iest ieszcze w An- 
gli, Szwecyi , Saxonii, Czechach, бт. U 
nas w Polszcze ma być pod Flkuszem, za świa- 
ctwem Opalińskiego. 

355.. Zynku zażywaią Konwisarze mięsza- 
iąc go do Cyny, przez co się Cyna wiele ma 
doskonalić.  Mięsza się do takich mięszanin, 
ktore przedni dźwięk wydawać maia.  Mięsza 
się do Tombaku.  Kruszce zaś Zynkowe nay- 
więcey zażywaią się do robienia Mosiądzu, 


©* 5. 
O Spiśglasie , albo Antimonium, 


356. Spiżglas albo Antimonium iest Put- 
metal bardzo kruchy , dla przymięszaney Siar- 
ki : młotem uderzony zaraz się fozprusza. Jest 
‘koloru białego , podobnego do Srebra; i tym 
bielszy , im więcey w sobie ma Siarki. We- 
wnątrz iest nickowaty i promienisty. 

357. Ciężkość iego iest pośrzednia między 
Zelazem i Cyną. W ogniu bardzo prędko ula- 
tuie : i tenże skutek czyni w Metalach , gdy 


do nich znacznie będzie przymięszany. Lecz 


z 'ciężkością topi się w ogniu, a gdy się 2©ор:, 
płynie kolorem ciemno-czerwonym. 
M p 


358: 


240 SPIZGLAS. 


359. Daie się tak mięszać z Metalami , że 
iego Ślarczyste części wiążą się z Srebrem, i 
innemi Metalami: z Złotem zaś tylko Pułmeta- 
lowe. Zrad pochodzi, że przez Spiżglas czy- 
ści się Złoto od wszystkich innych Metalow. 


359. Rozpuszcza się w Aqua regis 1 Spiritu 
Sk Jecz w Serwaserze tylko się kalcynuie , 1 
w biały proszek obraca. Magnesowi tak iest 


mięszany , czyni 


przeciwny, że do Żelaza przy 
go ku Magnesowi nieczułym. Z żywym Sre- 


brem daie się wprawdzie amalgamować , піеро- 
spolitym przecięż sposobem. 


360. Zeby się gdzie miał naydować samo* 


las tak czysty, 


rodny- Spiżg 


powinien, niewiadomo. Z tym wszyst 


k Pułmetal być 
1 lle 


Pułmetal, podobno samym tylko Mineralogistom 
iest potrzebny : ten zaś, ktory się pospolicie 
zażywa, iest tylko przez wyto pienie od ziemi 
i kamieni oczyszczony , a taki MAP AE пау- 
dnie się w Szwecyi pod Salbergsgrube. 

361. Kruszce Spiżglasowe są. Promienio- 
krusz, po niemiecku Strablertz : ma kolor siwo- 
błękitny ‚ lśni się , i iest kruchy > składa się Z 
cieńszych lub grubszych promieni. Bywa czę- 
stokroć podobny do Kruszcu Zynkowego lub 
Żelaznego ‚ tym /się przecięż od tych roZni, 
Ze Się przy swiecy topi. Nayduie się w Wę- 
grzech. 

362. Tę gokrusz , po niemiecku Stbaldichtes- 
ertz : iest gęsty , i podobny PRO i Ze- 
lazo- 
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lazowi lub Ołowiowi: ale kruchy , :i topi się 
przy świecy. Nayduie,się w Ѕахопи. 

363. Piorokrusz, po niemiecku Spzesglas fe- 
derertz: składa sie z nieporządnie zawikłanych 
drobnych nitek , nakształt wełny ‚ albo piorek. 
Ma wiele w sobie Siarki i dla tego tak prędko 
się topi przy świecy, јак Siarka. Nayduie się 
pod Brauzsdorf w Saxonii. 

364. Krayształokrusz, po niemiecku Kr¿sta11- 

_ formigesertz : ma kolor siwo=błękitny , wewnątrz 
fest promienisty, lecz po wierzchu zdaie się być 
ak krystallizowany. 

365. Czerwonokrusz, po nięmiecku Roth Spies- 
glasertz: iest zawsze promienisty , i dla przy- 
mieszanego Arszeniku z Siarką rożnig czerwo- 
ny lub zołty. 

366. Dla wytopienia Spiżźglasu z Kruszcu , 
weźmiesz tylko dwa garki takie , aby iednego 
dno nieco w drugi wchodziło. Dno wyższe- 


go garka przebiie się kilką dziurkami: gdzie się 


garki zchodzą , oblepią się gliną. Dolny gat- 
nek zakopie się naprzykład w ziemię , aby za- 
wsze był chłodny : a zwierzchni nasypawszy 
potłuczonegó Kruszcu, 'obłoży się ogniem. 
Spiżglas się wytopi, i przez dziureczki wypa- 
daiąc, w dolnym garku zkupi się i ztwardnieie. 
Tak wytopiony zowie się Antimonium crudum, 2 
kotrego potym wyprowadza się Pułmetal, Regu- 
lus Antimonii zwany. 

367. Spiżglas nayduie się w wielu kraiach, 
Jest w Japponii : w Реги w Ameryce : w Fran- 
TOM II. Q cyi, 
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cyi, Szwecyi, Węgrzech, Szwaycatach , Cze: 
chach, Szląsku, Maia go i gory Tatry. Wia: 
ściwym 1еро; mieyscem są gory pietwiastko- 
we, w ktorych się pospolicie ukrywa zaraz pod 
zwierzchnią darniną. 


369. Antimonżum crudum iest to, ktore iest 


naypospolitsze , i ktore się pospolicie zażywa. 
Topiący Złoto potrzebuią go do czyszczenia 
Złota.  Leiący litery drukarskie , potrzebują 
go do swoiey mięszaniny. Lekarze rożne ź 
niego czynią lekarstwa : lecz naywięcey się гах 
Żywa na lekarstwa dla koni. 


ела 
A 


O dArszeniku. 


360. Arszenik pospolicie za Pułmetal po- 
czytany iest: są przecięż, a między temi Leb- 
mann, ktorzy go tylko za*Sol metalliczną pos 
czytaią. 

370. Wyprowadzony na'podobieństwo Put- 
metalu, iest kruchy , prędko się łamiący, pra- 
wie solowaty.  Warząc go w 15. częściach wo- 
dy iego wagi, rozpuszcza Się, i po wyparto- 
t iakiey soli ko- 
stym. 

371. Sam iest koloru białego, czasem przey- 


waniu krystallizuie się naksz 
lotem żołtym i przeyz 


3 
zroczystego зак Szkło, czasem ciemnego. Cię- 


żkość iego pośrzednia między Miedzią i Ze- 
lazem. „W ogniu iak się prędko topi, tak 
prędko z dymem ulatuie , z obrzydliwym czosn- 


хомут 
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kowym smrodem. Nie daie w ogniu płomie- 
nia. Gdy się dym czego czepia i ostygnie : stą- 
ie się rzeczą ciężką , "białą ‚ w puł przeyzro- 
czystą. Arszenik zaś sam ztopiony 1 ostygły, 
stale się niby w pul przeyzroczystym szkłem, 
gladkim po wietzchu. 

572. Na powietrzu traci swoię przeyzro- 
czystość ‚1 coraz bardziey ciemnieie;i mącznym 
się staie. Rozpuszcza się we wszystkim, co 
tylko iest płynnym : w wodzie „occie, gorzał- 
ce , oliwie, lugu : lecz do zupełnego rozpu- 
szczenia , potrzebuie tych płynności rożney 
wielości, rożney > czasu , 1 rożnego 
stopnia ciepła. 

373. Mięsza się z rożnemi Metali , náy- 


większą przecięż ma przyiaźń, z Zelazem i Cy- 


zą 

ną. Złoto od niego wewnątrz Siwiele, Sre- 
bro ciemnieie „Miedź bieleie ‚ Cyna twatdnie- 
ie, Ołow kruszeie , Zelazo czernieie. . 


374. Rzadko ktory iest Kruszec , owszem 
rzadko ktory i naypospolitszy kamień , oso- 
bliwie gliniasty , lśniący, w ktorymby ттеу 
więcey Arszeniku nie było. Dla tey iego po- 
wszechności naydowania się w Rzeczach Kopal- 
nych, iest on bardzo ważną rzeczą dla Mine- 
ralogistow , ale dotąd ieszcze we wszystkich 
okolicznościach niedocieczoną.* 

375- Arszenik iest czysty samorodny ‚ iest 
iw Kruszcach ukryty. "Czysty nayptzod roz- 
chodzi się w ziemi nakształt iakiego dymn: zna- 
ią go Gornicy w Kopalniach: Niemcy nazy- 


Q2 waią 
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Wata Bergschwaden , i częstokroć wiele ludzi o 
śmierć przyprawia. Powtore iest w podobień- 
stwie białey mąki. Potrzecie , biały, czysty iak 
Szkło. 

376. Miedzy właściwemi Arszeniku Krusz- 
саті iest Rausz 


‚ po niemiecku Ranschgcib : 
iest to Arszenik z бані ką pomięszany , koloru 
żołtego, ciemno-czerwonego ; niektory w put, 
niektory wcale przeyzroczysty. Czerwony ma 
w sobie więcey Siarki, iak żolty. 

377. Czarnokrusz , po niemiecku Flie genpul- 
wer: iest Siwy albo czarny z gorną smola po- 
mięszany, а ztąd się zapalaiący. Jest albo 
kruchy, lub łupki, albo twardowaty nakształt 
początkowego kamienia. Wewnątrz lśni się iak 
Ołow kraiany, ale w krotce na powietrzu cie- 
mnieie. 

378. Złotołusk , po niemiecku Opermezt, ро 
łacinie Ax 
ma) iest robiony , iest i samorodny. Samoro- 


ipiomentum , (Farba Malarzom znalo* 


dny iest Kruszcem Arszenikowym zielono albo 
czerwono - żołtego koloru, z cząstkami lśnią- 
cemi. Ма w sobie Siarkę. . Nie rad się w ogniu 
pali, aieżeli się pali, daie biało-błękitny ogień, 
1 + ay С 1 7 . p 27 i 
i gęsty biały śmierdzący dym: a po zpaleniu 
zostawuie zielonawą , piasczystą materyą 

379. Skorupokrusz, po niemiecku Scherben- 
kobolt : iest koloru siwego , lśniącego , i skłą- 
da się z giętych iedna o drugą warsztwow , na- 
kształt cebuli. Oddzieliwszy warsztwę, wyra- 
ża dętą wpukłą puikulę, a uderzywszy оше, 
czyni 
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czyni dźwięk , iakoby była Metalowa. Czasem 
się wydaie iakoby z czystego Mosiądzu robio- 
na była. 

380. Kostkokrusz, po niemiecku Bergwirfel 2 
wyraża regularną ośmioboczną kostkę, czar- 
niawego koloru. Jest w nim Arszenik i Ze- 
lazo. 

381. Białokrusz, ро niemiecku Mispikkel : 
pokazuie się rożnego kształku , naywięcey 
przecięż kostkowego. Jest biały i lśniący iak 
Cyna, a białość swcię i na wolnym powie- 
trzu zachowuie. 


382. Kiget Arszenikowy, po niemiecku Ar- 
szenieck Kies: iest siwo-popielaty, nieco błę- 


kicnawy , gęsty , z cząstkami lśniącemi. Daie 
o Stal ogień z smrodem Arszenikalnym. Na 
wolnym powietrzu powoli ciemnieie. 

383. Miedziokrnsz, Od koloru tak Się nazwać 
może : po niemiecku Kupfernickel : iest Siwy , 
znacznie czerwonawy , do: Miedzi bardzo po- 
dobny. Ма w sobie naywięcey Arszeniku, nie- 
co Siarki i Miedzi. 

384. Arszenikalna ziemią , po niem: Schwal- 
bengift: iest rożna ziemia, biała, siwa, żołta , 
brunatna, czarniawa : gliny osobliwie i Mar- 
gle-takich kolorow maią w sobie Arszenik. 

385. Czyli w rzeczy iakiey iest Arszenik, 
czyli nie, dowiedzieć się można, rzuciwszy na 
ogień; Arszenik bowiem wydaie dym czosn- 
kowy śmierdzący. Nie życzę przecięż bardzo 
nosem zapachu tego doświadczać , przynay- 


Оз mniey 
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mniey gdzie wiele może być Arszeniku , ani 
to czynić w zamkniętym iakim mieyscu : Ат- 
szenik bowiem iest nad wszystkie nayiadowi- 


tszą trucizną. Beśpieczniey. więc będzie nad 


dymem z rzeczy w ogień włożoney wycho- 
dzącym, potrzymać czystą blachę miedzianą, 
lub żelazną , ktora od dymu Arszenikalnego 
bieleie. 
336. Nayduie się w bardzo wielu kraiach , 
w Szwecyi, Węgrzech, Czechach , Saxon, 
Szląsku. Procz tego , kiedy pospolicie Krusz- 
ce rożne maią w sobie Arszenik , wszędzie się 
tam przez sublimacyą zbiera, gdzie się Krusz- 
ce topią : а taki zowie 516 u Niemoc Hitten- 
rauch.: iest trolaki,- biały , Zolty i czerwony. 
387- Przymięszaniem Ars zeniku daie się 
Miedzi taka białość , że się Srebru bardzo po- 
dobną staie. Mięsza się do Miedzy iCyny, z 
ktorey massy robią się Zwierciadła palące. Zło= 
tołusk albo Auripigmentum, i Rauszgiel, są farby 
potrzebne Malarzom. Z Złotołusku robi się 
Atramentum sympatbeticum ‚ 1 liquor yini probatos 
rius. Gospodarze an ns zażywaią tylko 
na trucie Szczurow , Myszow , Much, бе. 
lecz i na to życzyłbym raczey innych rzeczy 
mniey ludziom szkodliwych zażywać: są bo- 
wiem przykłądy , że się albo przez nieostro- 
Żność ludzie, albospotrzebne zwierzęta potruły. 
389. Mniemam, że żaden Lekarz rozumny 
wewnętrznie go nie żażyie : i zewnątrz iakoż= 
kolwiek przykładany, częstokgoć Raka lub Gan- 
greng 
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grenę sprowadza. Ci, ktorzy wewnętrznie Ar= 
szenikiem są struci, dostaią szczkawki, drże- 
nia na członkach , osłabienie nerwow, Gangre- 
nę w żołodku, zimny pot, konwulsye, i na- 
gle umieraią. 

389. Takowym bardzo prędkiego potrzeba 
ratunku. Naypospolitszym ratunkiem iest wzbu- 
dzenie womitow przez zażycie wiele mleka, 
oliwy i ciepłey wody: a potym zażywa się Æx- 
ғабит sulphuris martiale : lecz ieżeli się to nie 
uczyni wcześnie , wkrotce nic nie pomoże. 


О Kobolcše. 


890. Kobolt iest twardy i kruchy Pulmetal ; 
i bardziey podobny do tego , iakoby tylko był 
ziemią. Ztąd go wielu za Puimetal nie poczy- 
tało , ale tylko za ziemię Metalową.  Naypier- 
wszy Brand in AG: Erud: Ыргай: między Pułme* 
tale go policzył. 

391. Jest koloru bladego, i przełamany 
świeci się iak Metal. Ма i ciężkość metalli- 
czną. W ogniu dosyć iest trwały , ani się pali, 
ani się dymi, przecięż się topi. Z Szkłem 
ztopiony , farbuie go błękitnym kolorem. 

392. W Serwaserze i Aqua regis, rozpu- 
szcza się kolorem zielonawym, ale z wielką 
trudnością. . Z żywym Srebrem nie daie się 
amalgamować. ` Z Miedzią zmięszany czyni ią * 

kru- 
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kruchą , itak się iey trzyma, że wcale od niey 
oddzielonym być nie może. 

393. Kruszce iego są. Koboltokrusz, po nie» 
miecku Koboltglantz : iest koloru popielato-si- 
wego: wewnątrz albo gęsty , albo grubo-ziar- 
nisty. Jeden iest stalowego koloru, a ten ma 
w'sobie Zelazo i Siarkę : drugi cynowego, ma 
także Zelazo siarkowane : trzeci ieszcze ia- 
śnieyszy , ma Zelazo , Siarkę i Arszenik. 

394. Zużelokrusz, po niemiecku Scblakenko= 
bold: iest błękitnawego , albo błękitnawo-lśnią- 
cego Się koloru, 1 ma podobieństwo do iakiey 
zużeli. Jeden iest na podobieństwo znżeli 
szklanney, twardy, ale iak szkło się rozsypu- 
iącey : drugi iest kruchy, i ręce maże. 

395. Szatkokrusz, po niemiecku Gesirickter 
Kobold: niby iaką siatką, albo gałązkami pozna- 
czony , ma wiele w sobie Arszeniku. Wywie- 
trzalec , po niemiecku Koboldblume , nazywa się 
ten , ktory długo na wilgotnym mieyscu , albo 
na wolnym powietrzu leży ; wtedy się odmie= 
nia, i albo -wskroś , albo tylko na wierzchu 
czerwienieie lub żołcieie. 

396. Ziemie Koboltowe są rożne. Jedna iest 
biała nieco zielenieiąca , lekka, krucha, w 
małych sztuczkach , białemu Marglowi bardzo 
podobna. Druga iest żołta , nie bardzo ciężka, 
krucha, i Ugrowi podobna. Trzecia czarna, 
krucha, jak sadze ręce mażąca. Czwatte na- 
koniec są Лу błękitne 1-czatne. 


397: 


=] 
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397. Naywiększe Koboltu zażycie, iest wy- 
zabianie z niego owey błękitney farby potrze- 
bney do Emailu , Porcellany , Farfuty , polewy ` 
naczyń glinianych, i farbowania Szkła błękitnym 
kolorem. Nie trzeba go zatym więcey do- 
świadczać , procz tylko iak mocno farbuie. Na 
to weźmie się iedna część Krusżcu, a trzy czę- 
ści Boraksu ; ztópiwszy , gdy ochłodnie, kolor 
się pokaże. 

398. Kobolt się nayduie w Szwecyi, Nor- 
wegii, Czechach, a osobliwie w Saxonii pod 
Schneeberg , gdzie iest cztery Fabryk na błęki- 
tną farbę, W Szląsku iest pod Kupferberg, Liea 
bentbal , Scbmottseiffen , Orc. 


POR Z XSD UAG ЕНЕ 
O Nikielu. 


399. дү; Niccolum „ ma być nowy Риї- 
metal, Roku 1751. w Szwecyi wynaleziony. 
O nim te аа podaie Kronfeld, 

доо. Ле Kruszec iego świeżo przełamany 
iest biały, nieco w czetwóne i żołte wpadaią- 


cy. Ze na powietrzu zieloną rdzą się pokry- 
wa. Ze na Pułmetale wytopiony, iest zewnątrz 
żołtawy, wewnątrz koloru srebrnego. Daley 
potym postrzeżoóno , Ze się ten Pułmetal w ka- 
Zdym Kruszcu Koboltowym nayduie : ale do- 
czegoby był zdatny, dotąd niewiadomo. 


R Е. 
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W Części II, mayduiących się Rzeczy , 


podług liczby w brzegach wierszow 
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Ciemnokrusz żelazny 

Cyna iaka , od 

—— iey własności, od 

— każda ma Arszenik 

— z Ołowiem 

—— 'brzmiąca - 

—- czysta iak się poznate ? 

— _ na Srebro lub Złoto iak się probnie ? 
Cynowych Kruszcaw doświadczanie 
Cynober naturalny E = 
— złoty - - 
Czarnoktusz arszenikowy 

2— miedziany = 


Czerwonokrusz srebrny 


— spiźglasowy 

—— zynkowy - =; 

Czystego Srebra z Miner wyprowadzenia , 
od - - 

Gasior do mnicha š 
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Goldkies 

Jasnoktusz żelazny 

Kamień cynowy 

Karaty Złota co są? ой 

Kizeł arszenikowy 

Kobolt зак > od 

Koboltokrusz 

Koboltu zażycie 
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Kopalnie @yny , od 
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Kopalnie Miedzi, od з 
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Ołow iaki? - 2 
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— 2 Kruszcu wyprowadzić, od 
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Piaskokrusz wismutowy = 
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Proszek do łatwieyszego topienia 


ы] 


| — z Kruszcu wyprowadzić, od 
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Krusz* 
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Tygielki do topienia Kruszcow 
Ugry żelazne >: Š 
Waga па wytopiony Kruszec 
Watrobnica żywo-srebrna 
Widome Złoto, w czym? od 
Wismut iaki? od - 
— iego zażycie Š 


Wismutokrusz à> = w 


Zasłonka dla topiącego Kruszce 
Zelazo iakie ? 


własności, od - 
lane kruche à 
samorodne czyliiest > od 
wszędzie iest 
zażycie , od 
Zgorzelica żywo-srebrna 
Zaelonokrusz miedziany 
Zielonawokrusz miedziany 
Ziemie ołowiane 
—— żelazne - 
—— macica żywe Srebro 
Zimnokruszowe Zelazo 
łota ciągłość SP a 


— waga = 


256 REGESTR CZĘSCI IL 


Złota własności, od = - 34. 
—— w rybach , roślinach = 185; 
Złoto w Kruszcu Зак się doświadcza ? 48. 
— z Srel wyprowadzić 6 53. 
-— 2 od, Z = - ББ 
— z Miedzi — - - ZE 
— zZelaza: — - - 56. 
— z Zywepo Srebra — - 57. 
— oczyścić od wszystkiego - бт. 
— —— odS$rebra - - 59. 
Zło ołusk - - - 378. 
lot okrusz miedziany - R 160 
Zużelokrusz koboltowy - - 394- 
Zynek gdzie iest 2 - Š 354- 
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— iaki? od - - 3 343. 
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m około Kruszcow 


można wno- 

inż napisało: 
zyli to cie- 
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mienia: nie od 
lzieie , albo dziać 


palniąch „.i topie- 
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niu Kruszcow. Rzecz tę tak podzielę. O szu. 
kaniu Kruszcow: О kopaniu w ziemi: O do- 
bywaniu Kruszcow: O ludziach potrzebnych + 
О topieniu Kruszcow. 


ROTZYDZZEDA EWIE 
O szukaniu Krusżcom. 


2. ү Tym względzie dwoiakie wypadaią oko- 

liczności: nayprzod potrzeba poznać 
okolicę, w ktorey się maia szukać Kruszce : 
powtore trzeba wiedzieć o drogach, iakiemi się 
nayduią. 


PAWAQ: e° 


О poznaniu Okolicy, w ktorey się Kruszce szukać 


maig. 


3. Kto rozumnie i porządnie, iak zwy- 
czaynie Gornictwo idzie, chce naleść i pro- 
wadzić Kopalnie , powinien uważać sposo- 
bność mieysca, strony iego ‚ i dostarczające w 
bliskości potrzeby do Kopałni. 

4. Co do sposobności mieysca, przez to 
się rozumie, czyli na tym mieyscu Kruszce 
naydować się, i czyli kopane być mogą. Lu- 
bo bowiem wątpić wcale nie można , aby wszę- 


dzie ziemia w swoich wnętrznościach czegoś 
nie miała, nie wszędzie przecięż każdey, rze- 
czy rozumnie szukać można, ani wszędzie 


ludz. 


KRUSZCOW. 


ludzkie siły, i przemysł dostarczyłyby wyna- 
а sposobow zapyszczać się w ziemię. 

. Napisałem iuż w pierwszym Tomie , że 
saa są naypospol itszym składem Rzeczy Kó- 
palnych: w gorach się też tylko, zwłaszcza 
pierwiastkowych, szukaią Krusżce, a to dla wie- 
lu przyczyn. Takie bowiem tylko gory z do- 
świadczenia nayobfitszy zawier raią Kruszec, kto- 
ry za wielkie, a potrzebne nak: łady, n nadgradzać 
może. Powtore łatwiey przemysł ludzki nay- 
duie sposoby zapuszczania się w głąbsz goty, 
wyprowadzenia wod podziemnych, wprowa- 
dzenia świeżego powietrza: iak na rowninie. 
Procz tego podobno, mniemanie moie niena- 
ganne będzie , że ieżeliby się co bogatego па 
cowninach naydować miało , to pewnie aż w 
nadzwyczayney g głębokości, 1 tam dopiero, gdzie 
iuż ziemia i przez potop nie była poruszona, 
a zatym bez wiadómych па powierzchności iest 
warsztwow.  W'takiey zaś głębokości, iak się 
odkryie , ieżeli co iest? iak się dokopićmy , i 
w kopaniu ubeśpieczemy ? 

6. Nie maiąc iuż w kraiu gor pierwiastko- 
wych , nie trzeba rozpaczać o pozostałych-po- 
topowych, aby w swoim względzie czegoś nie 
miały: podobnież i rowniny. Chcąc zaś w ta- 
kowey okolicy rozumne czynić wnioski, trze- 
ba na inney podobney, i iuż doświadczoney 
rozpatrzyć się: albo co pewnieysza 168, przez 
widzenie ną oko Kopalni w podobnych miey- 
scach , albo przynay mniey przez czytanie Geo- 
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2 
żeli tey niemasz, może się zdroie zkupić dadzą, 
albo może trzeba kopać staw y na zatrzymanie 
wód deszczowych. 


11. Rzeka bliska naygłownieyszą czyni wy- 
godę: ieżeli od niey rowy kopać się maia, utrzy- 
manie ich osobliwie zimą, aby nie zama: 


zały , 
wiele potrzebnią dozoru i nakładow. 


Zkupio- 
ne zdrole nie zamarzaią wprawdzie , 
czasem wysychaią. - Zkupione w 


ale latem 
stawach de- 
szczowe wody, 1 mało pomagaią , i'wiele ko. 
sztuią. Jest więc rzecz bardzo potrzebna, weze- 
śnie pomyśleć o wodzie , aby na przyszłą Ko- 
p:lnią prożnych nie przyszło czynić nakładow. 


Jakiemi drogami pożyteczną Kopalnia odkryć 


ле 


kich znakow pow ierzchownych po- 
wnosić można о п: aydni 113 


12. Za] 
niekad 1 


icych sie w ziemi 
Kruszcach , napisałem 112 w Tomie I. . Namie- 
niłem i о буш; że rozga Wieszczbiarska (Fir- 

Diwvinatoriz ›2 zmyślor nym 1 fałszywym iest 
P алое т... Tu wyraże te drogi, ktoremi ре- 
wniey do końca trafić As dk 

13. Albo w bliskości są, lub były kiedyś ob- 
fite Kopalnie, albo nie? Jezeli są albo były ? 
podobieństwo mieysca nie-łatw 


а uczyni omył. 
kę. Jeżeli niemasz, апі było , 


przecięż rozu- 
mnie z okoliczności wnosić można x Ze co być 
może ; gdy oczy więcey widzą idk oko, ogło- 


R 3 


262 SZUKANIE 


si się jaka пайотода temu, ktoryby co nad- 
zwyczaynego nalazł w takim mieyscu , gdzie 
zwierzchnia ziemi skorupa zebrana iest : парггу- 
kład w studniach, lisich iamach, wąwozach, 
w, Ge. Ма niektorych mity- 


wywrotach drzev 
scach zażyie się ziemnego świdra : niektore 
mieysca każą się odkopać, бс. Tu i owdzie 
uważy Się, czyli się nie dadzą widzieć iakowe 
żyły , to jest: drogi w ziemi odmienne. Sa- 
me zdroje wytryskaiące doświadczą się „ czyki 
czego w sobie nie maią. 

14. Dostawszy inż pewhości o Kruszcach, 
aby ieszcze mieć pewność , iak obfite być mo- 


ą Się 


gą, częścią 516 pokopie za niemi, czę 
uczyni wstęp W głębokość gory , u Niemcow 
Sucbstollen zwany. Wykopie się row horyzon- 
talny od płaszczyzny poczynaiący , prosto aż 
w głąbsz gory. Co gdy się w kilku mieyscach 
uczyni, poznaią się dostatecznie wnętrzności 
gory. 

15. Pierwey przecięż, nim przyidzie do 
niemałych nakładow w szukaniu , trzeba sie na 
te dwie głowne oglądać okoliczności : albo się 
Szuka na młeyscu nowym, albo na mieyscu , 
gdzie są dawne zaniedbane Kopalnie. 

16. W obu tych nayprzod okolicznościach 
zastanowi się nad tym:  1%%0. Czyli iest nie 
płonna nadzieia tyle, i takiego Kruszcu , że 
może przynieść pożytek ? 240. Czyli ten Kru- 
ѕгес łatwiey będzie do zbycia? gtio. Czyli do- 
bywanie , topienie iego , dla iakowych okoli- 
czno- 
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czności nie potrzebuie machin nadzwyczaynego 


przemysłu? 4to. Czyli drzewo do potrzebney 
budowy, na węgle, nayduie się blisko , i czyli 
go w przyzwoitey cenie dostać można? gto. 
Czyli: gora nie ma wod powierzchownych, kto- 
eby Kopalnią zalewały? zo. Czyli są wody 
blisko , od ktorychby machiny potrzebne pę- 
dzone być mogły ? zno. Czyli- Robotnikow ła- 
two dostanie ? gwo. Jeżeli Robotnikow z dale- 
ka sprowadzić trzeba, iak im obmyśleć pomię- 
szkanie i pożywienie ? оло. Czyli nie ma w 
bliskości iakiey inney przeszkadzaiącey Kopal- 
ni? тото. Co znaiący się па tym ludzie, i 
wyższe stany о tym mowią? Jakim Osobom 
Rząd, Dozor, бс: ma się polecić ? 

17. Jeżeli się zaś ma szukać w dawniey za- 
niedbaney Kopalni, trzeba nayprzod poznać, iak 
iest daleka i głęboka 2 iak ieszcze iey zabudo- 
wanie iest beśpieczne ? Czyli się już niektore 
mieysca nie zapadły? Czyli wody, i iak wiele 
zalały? Wiele kosztu na odnowienie potrzeba? 
W iak długim czasie wszystko być może рорға- 
wione ? Powtore wnieść trzeba, dla czego Ko- 
раша iest zarzucona ? Czyli Kruszee by ły ską 
pe? Czyli wynalazki niedostarczały na wypro- 
wadzenie wod , na odmienianie powietrza? Gr. 
czyli 102 zbytnia głębokość daley kopać niedo- 
puściła? Gr. Ore. 

18. Ж tym wszystkim dawno zaniedbana 
Kopalnia , ieżeli mą być odnowiona, powinna 
pewną czynić nadzieię wielkiego zysku ; kie- 
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dy odnowienie częstokroć nierownie więcey 


potrzebuie nakładow , tak wykopanie nowey. 0 
| | 
„ШШ R. OZ D: Z: PAE „AK 

{ үү! O Kopaniu Kopalni, 

i IN ' 
b III 19. KT 12 ze wszech miar nadzieia.poży- || s 
ү | | tku będzie niepłonna; przystąpi się || n 
| INR do sposobow wniścia. w głąbs: 1 uczy- || с 
> jl | З nienia potządney Kopalni. i iak się || 

M W przychodzi? następuiące Pe ciekawego \ 
КИШ uwiadomią. INE 

i І! | | 

ИШҮ SE | R 

"I Ë Ж у 
I | | | 
ABU j „о. Może to być, że wiele zy nie na- ||) $ 
i ү! zwę własńemi go! iczemi imionami: mnieysza || r 
| MI podobno o to, abym tylko istotnie б; mika || s 

mego uwiadomił. Przez, Okno rozumiem t 9 
mieysce , ktorym się odkrywają wnęt! nošct | \ 
ziemi , naprzykład iak studnia , ktora się kopie W. 
na wodę : przedziały 245 takiego okna w ziemi 
nazywam Szachtami. | 
21. Okna albo otworzystości w ziemię , || í 
między innemi trolakie są naygłownieysze ; kto- 
się ludzie w ziemię wpuszczaią , ktore | 
mi się Kruszce бс: wyciągają : ktore są dla | 
wyprowadzenia wod, i wprowadzenia świeże- 
wietrza. 
22. 
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wielkości względney da w Ра р 

zania się, 1 podług mnieyszey lub 

ości ziemi V ty wieszaią się 

drabiny poręczam pospolicie co 

okci odmieniaiące Się, a co łokieć dwa 

iąc ię, ieżeli okna 

а 3 się nieiakie 207 
mne law у, па ktoryc h wchodzący iw ychodzą 

cy, odpoczywać mogą. 

23. W niektorych wprawdzie mieyscach 
wpuszcząią się na windach , lecz tylko tam , 
"gdzie dla iakich przyczyn okna są wąskie , 1 

icie rozebrane być nie mogą. Rzecz 

rzecięż zaw bardzo! iest powolna , 050- 

gdzie wiele iest Robotnikow. 

‚ Okna do wyciągania Kruszcow бс: po- 
Ma się daią pułtora sążnia długią, sążeń 
rachuiąc pułczwarta łokcia: a na dwa łokcie 
szerokie, 


eżeli windy od ludzi 6ylko są cig- 


ie 
gnione. Lecz ieżeli się zaży walą konie, albo 


woda A ‚ długość iest sążeń itrzy ćwierci, 
pięć ośmych części szerokrość. Такоме zaś 
okna w ziemi okrcywaią Ai nieco, aby gdy co 
wpadnie z gory , nie z: abiiało ludzi. O oknach 
dla vo i powietrza, świeżego, będzie dal еу. 
25. Zapuściwszy się oknem w ziemię pro- 
sto, gdy się па bokach pokażą żyły Kruszco- 
we, albo dla słusznych powodow szukaiąc ich, 
kopie się poprzecz w ziemię ‚-1 to nazywam 
Szacbtą. Zaszedłszy tak znacznie pod ziemią, 
podług 
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podług ciągu tey drogi, i widzianey potrzeby, 
daią się wyżey namienione okna do wyciąga- 
nia ziemi, Kruszcow, б. Częstokroć zaś 
potrzeba każe, że iedne okno znacznie roze- 
brane , musi służyć do wszystkiego : wtedy się 
tylko zabudowaniem przedziela , aby iedna ro~ 
bota drugiey nie przeszkadzała. Wreszcie z ie- 
dney sząchty ziemi, może być znowu okno do 
drugiey głębiey, Or. 

26. Okna nad ziemią bywaią wprawdzie eza- 
sem otworzyste i wolne , pospolicie przecięż 
Stawia się na nich budówa , dla zasłony od śnie- 
gow i.deszcow. W ziemi zaś tak'okna, jak 
szychty opatruią się zabudowaniem , albo iż tak 
nazwę, nieiakim ocembrowaniem, chybaby opo- 
ki tego ubeśpieczenia nie potrzebowały, Da- 
wniey te ocembrowania tylko były z drzewa : 
teraz lubo kosztowniey, przecięż mieyscami mu- 
ruią z kamieni: za to nie potrzebuią tak czę- 
stey naprawy, bespieczeństwo iest większe , i 
trwałość pewnieysza dla następcow. 


EEA 
O poprzecznym przekopanių Gory. 


27. Gdzie się gory spadek kończy , od ro- 
wniny począwszy , rowno w głąbsz -gory ko- 
pie się niby row, ktory 'rożney wprawdzie 
może być wielkości, pospolicie przecięż wy- 
sokość iego iest nieco więcey nad sążeń , a 
szerokość na dwa łokcie: 
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29. Dno takiego rowu powinno być hory- 
zontalne, nie maiące nigdzie żadnych ptogow ; 


cla wody przecięż nieco spadziste. Na тоо. 
sążniach daie się sążeń spadzistości, 1'ieżeli 
się ma ciągnąć bardzo daleko , daie się tylko 


na тоо. sążni, puł sążnia spadku. 

29. W opokach i skałach przekopanie to 
żadnego nie petrzebuie ocembrowania , lecz 
gdzie iest krucha ziemia, zabudowanie konie- 
cznie iest potrzebne. , Na podwalinach osadza- 
ią się slupy; te się wiążą opaskami i belkami; 
dno się zaścieła tarcicami, tak wysoko, aby 
wypadaiąca woda рой niemi uchodzić mogła, 
W niektorych mieyscach muruią , dla większe- 
go ubeśpieczenia. 

зо. Takowe przekopanie czyni się wpra- 
wdzie pospolicie prostą linią w gorę: często- 
ктоб przecięż nieprzebyte opoczyste тіеуѕса 
okrążać się muszą, idąc kopaniem w około : lecz 
zawsze znowu po przebytey przeszkodzie, pro- 
stuie się linia. Czasem i potrzeba każe tu, Іов · 
owdzie od prostey linii przekopać skrzydła na 
bok, па doł , lub w gorę: dla iąkiey pomocy 
blisko będącey Kopalni. 

зї. Pożytek takowego przekopania tak iest 
wielki, Że częstokroć na nim całe Kopalni po- 
myślne utrzymanie polega : ztąd nazywa się 
głownym kluczem gory. Rzadkie to zaś iest 
Szczęście , aby się takowe przekopanie łatwo 
czynić dało ; lecz pospolicie opoki sie prochem 
tozsadzać , i żelazem łamać muszą: ztąd prze- 
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kryć Kruszce. 


nią iest, wody 


| 
odmianę р‹ 


twać 


L = 1 4 , 
w mñopalnti uczynić , i uła. 


potrzeba, ażeby te 


tzekopania , 


linii , albo kopanemi siy 


szachty. Kopalni się przebiiały : 


iest bardzo niebeśpieczną robotą, osobliy 


sie biiać trzeba- w takim mieyscu , 
zr hreh 4 je 1 R Ў 
516 упа zebDraio wiele wody 1 slamu а 


1 


Ы 1 
ziemia пе 06 


орос: „ale krucha. Ci, 


`h mi п kopią , wiedząc, że 


niebespiecznego mieysca bliskiemi 


‚ SW1- 


Б ө ] F: 
druią zawsze przed sobą , 1 kopią za`šwidrem. 


Nad to w naymocnieyszych miej 


ach przeko- 


11 jas | ы 7 
panego rowu, qala dobrze zelazem opatrzone, 


iedna lub dwiema dziurami 


przedziurawione , 
{atwo zapadai: 


e zasuwy , aby спу. woda wy 


buchnie , za sobą zasunęli , r mieli czas do ucie- 
kania. 


23 
з) 


„ Czasem trafia się, że takowe 


panie w niektorym mieysct пе, 
porządnego utrzymywania zabudowania:, a nie- 


bes 
wtedy okopuie się to mieyśce, 


ieczeństwo nie radzi odnow 


1 


dzie do beśpiecznego , 


woda. 
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O sprowadzeniu , i: wybrowadzeniu Пой g 
J; 3 JE 


Kopalni. 


34. Jak potrzebne są -z iedney strony wo- 
dy przy Kopalni, tak z drugićy strony są wie- 
le przeszkadzaiące. Napiszę więc nieco o ze- 
braniu wod potrzebny ch , i o oddaleniu niepo- 
trzebnych . 

35. Мобу а potrzebne do obracania ma- 
chin rożnych, ktotymby żywe siły nie dostar- 
czyły , albo dostarczenie PERPER wy- 
ciągało nakładow. Bardzo, rzadko się trafia , 
aby wielka Kopalnia tyle miała z natury po- 
wierzchowney „wody, aby temu zadosyć czy- 
nić mogła: а-сһосіа2 będzie woda ; 
kroć nie na tym mieyscu, gdzie potrzeba. Zt: А 
zdroie , strumyki, i częstokroć same 
kósztownie zgromadzać się 


kałuże , 
uszą. 

36. Koniecznie więc potrzeba prowadzić 
rowy, ktore tak powinny być założone , aby 
woda nigdzie nie ginęła. Kiedy zaś takowe 
тозуу ślamem pospolicie załażą , i zimą zamar- 
zaią; więc się czesto chędożyć, i na zimę ekry- 
wać muszą. ~ 


Do tego końca zażywaią się ite wody, 
ktore płyną owym przekopaniem, о ktorym 
się w poprzedzającym Paragrafie napisało. Ма 


tych porządkiem stawialą się machiny potrze- 


<bne, aby naymniey woda niepożycecznie nie- 
odchodziła. Obrącaią się czasem z potrzeby ; 


i zebrane w'ocembrowanych sadzawkach wody, 


tak 
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tak osobliwszym przemysłem, że w koło prze- 


chodząc przez osobną mąchinę znowu d 


о sa” 
dzawki powracaią. Słowem wynalazki do wo- 
przy Kopalni, wielkich 1 glow potrzebuną. 

38. Niemniey i wody przeszkadzalące Ko- 
palniom osobliwszych wyciągaią wynalazkow. 
Ledwię со się w niektorych mieyscach na kil- 
ka są 
waią , ktore im się głębiey kopie > tym bar- 
dziey się pomnażaią. Twzeba Się więc ich po- 
zbyć. Dopoki kopanie nie iest głębokie, do- 
poki wody nie są gwałtowne , poty ręka ludz- 


ni wykopie ziemia , alić już wody zale- 


ka kubłami, albo prostą pompą uprząt: ć ią mo- 
że. Lecz im głębiey i obszerńiey idzie robo- 
ta, tym bardziey otwieraią się gwałtowne zdro- 
ie, a czasem i całe głębokości stoiącey wody. 

89. Temu zaradzać powinny takie przeko- 
pania, o iakich się wspomniało w poprzędza- 
iącym pi W konieczney potrzebie te 


przekopania daią się 1 wyższe i niższe, a zie- 


dnych w drugie przeprowadza się woda туппат. 
Lecz ieżeli żadnym sposobem z poprzedżaiących 
zaradzić nie można, stawiaią się machiny.; 

40. Machiny zaś te istotnie składaią się z 
pompow dlugich lub krotkich : długie wyno- 
szą 12. a krotkie 8. sążni. © Kiedy‘ zaś tako- 
wa długość nie głęboko sięga, stawia się pom= 
pa pod po my ре piętrami. Dol па w у ciąga w odę 
na pierwszę piętro W skrzynię : z tey skrzyni 
wyciąga druga na drugie piętro: 1 daley aż na 
wierzch, Wszystkich zaś tych pompow stę- 

ple 
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ple są tak osadzone , że wszystkie od icdne- 
go na wierzchu obrotu razemi zawisły. Jeżeli 
zaś poiedyńcze pompy rady dać nie mogą, sta- 

wiaią Się na każde piętto podług potrzeby 2. 
3. 4. wszystkie przecięż podobnież od iednego 
na wierzchu obrotu zawisnąć powinny. 

41. Do poruszania takowych pompow , Za- 
żywaią się bliskie wody koła obracaiące : co 
ieżeli być nie może , zażywaią się konie. Cza- 
sem takie koła do pompow potrzebne daią się 
i pod ziemią. аз się w potrzebie ieszcze 
i inne wynalazki Hidrauliczne , naprzykład Pa- 
ter noster zwane, бс: о ktorych można czytać 
Pisma Hidrauliczne , ile że mnie tu o nich pi- 
sać, za wiele jest: 


O wprowadzeniu pod ziemię Powietrza. 


42. Powietrze pod ziemią częstoktoc tak 
wielką iest przeszkodą Kopalni, że i nayle- 
psza Kopalnia opuścić się musi, ieżeli w tym 


nie może mieć ratunku : osobliwie w suchych 
mieyscach. 


4.3. Niedostatek bowiem . zdatnego powie- 
trza pod ziemią zawisł od przerwaney społe- 
czności z powietrzem nadziemnym : ztąd po- 
wietrze podziemne dwoiako - szkodliwym się 
State, nie maiąc poruszenia: niewidomie, i wi- 
domie. Niewidomie” zepsute iest: тю. Niedo- 
statek iego, Że się świece palić niechcą , że 


ludzie: 
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ludzie odetchnać nie mogą. 


go zastoijenia się zgniłe , pod 4 
ROI by 
ludżie dusz 

: 00] 
trze zimne, kiedy zepsowane pomięsza się z |||, 
5 


dymem palonych drew pod ziemia, í ztąd po- 


a: 11 n } А А i 
słodki, mtllący , rest ciepie, 1 świece w пип 
liechcą , ale gasną. ; 
де 5 tar 
mie z: 


stwione powietrze iz 
] mylistey kuli, ktora gdy 516 rozeydzie , т 
ра Е ауе д 
cokolwiek ego 280: W lll x 
A Ji M 

| veh Konalniac ) = 
о C l о ГА 
{е 


powietrza, с 


y | 
wadzaiąc , Szuka r powierz- f 
chownemu рохе? > wodąbsz | 


srzodkt ро- 


i, 
Kopalni, albo pr: 


wietrze z głębokości w 
46. N a 


оутеү 


kiedy się 


wzaięmnie przebiialą 


kopią | T 
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kopią się do powierzchności otwory , ktoremi- 
by wiatr mogł ciągnąć. Jeżeli okoliczności 
dopuszczaią пауйша@у się w ziemi dać iaki zna- 
czny spadek , czyni to wiatr i poruszenie po- 
wietrza, tak dalece, 12 upewniaią Breslauer 
Samling: na rok 1719. 12 tym sposobem na 
Боо. saZni daleko .odmianę powietrza czy- 
niono. | 

47. W niektotych mieyscach wyprowadza- 
ią sie z ziemi rury, a pod niemi w ziemi sta- 
wiaią się piece, z ktorych zapalony ogień rū- 
rami powietrze wypędza. 

48. Kopiąc szachty coraz głębsze , zbiiaią 
516 rury z 4. tarcie , i zapuszczaią tak, aby tyl- 
ko co od dna odstawały. Na wierzchu zaś 
czyni się obszerna tatcza , aby obiiaiący Się o 
nie wiatr, wpadał w rurę. W Maasfelaskim w 
Niemczech maia kosze Żelazne na łańcuchach , 
te z zapaloneshi dobrze drewkami wpuszczaią 
na doł do szachtow , i tym sposobem złe po- 
wietrze wypędzaią. 


RÓZDZUA ŁBIE 


O Dobywaniu Kruszcow, 


49. Iekawemu w tey okoliczności (bo pra- 
ktykuiącemu mało się podobno przy” 
służę ) chcę te trzy rzęczy tu opisać: iakim 
ciągiem pod-ziemią nayduią się Kruszce ? зак 
się kopią ? i iak się na wierzch ziemi dobywaią? 
TOM II. S $. i. 


74 . DOBYWANIE 
СЕЕ 
Jak się Kruszce pod 


5o. Kruszce nayduią się w ziemi albo сїз= 
głemi żyłami, albo tylko w niektorych przer- 
wanych „mieyscach. Kiedykolwiek w ziemi 
maydzie się taka odmienność, właśnie iakby bye 
ła rozszczepana , i inną materyą od pospolitey 
w okolnym mieyscu napełniona: nazwać się mo- 
Ze Zyłą. Takowa żyła zawsze od inney ziemi 
iest porządną i wyraźną opaską oddziełona , ła- 


two pospolicie i gładko się dzielącą,  Zyły 


zaś takowe xóżney Бумаа grubości: czasem 


Jedwie iak ręka, a czasem na kilka sąźni. 

51. Żyły te ieszcze dwoiako uważane być 
mogą: co do bogactw nayduiącego się Krusz- 
cu, 1.со do linii, ktorą się ciągną. Co do 
Kruszcow, są niektore bardzo bogate, niektore 
pomierne , niektore skąpe : a niektore wcale 
піс w sobie nie таз Kruszcu , tylko ił i ka- 
mienie. 

52.Co do ciągłości, niektore kończą Się'nie 
daleko : niektore idą iak naydaley , przechodzą 
gory, częstokroć przechodzą i rowninę mię- 
dzy gorami, podkradaią Się i pod znaczne rzć- 
ki, i znowu w bliskie gory wstępuią. Tak po- 
spolicie zachowuią swoią linię ku ktorey czę- 
ści świata, że lubo dlaiakich przyczyn czasem 
się zakręt iaki uczyni, zawsze 516 przecięż 2п0- 
wu linia pierwsza prostuje. 
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53. Niektore składaią ciągłość linii swoiey 
malo co 'do horyzontu nakłonioną , a takie się 
prędko urywaią: niektore zaś prostuią linią 
mniey więcey głęboko w ziemię: a te często- 
kroć tak idą głęboko , Że nakoniec opuszczone 
być muszą , chociażby były naybogatsze , dla 
niedostatku sposobności robot w tak głębokich 
Kopalniach. 

54. Zyły te ieszcze czasem poczynaią Się 
widomie od powierzchności gory: czasem 53 
tylko zwierzchnią ziemi darniną okryte; lecz 
nayczęściey ukrywaią się nieco głębiey w zie- 
mi. Czasem iedna żyła rozdziela się na ramio- 
na, ktore po nielakim mieyscu znowu się w ie- 
dno zkupiaiją. Trafia się i to, że się żyła w 
niektorych mieyscach albo nadzwyczaynie roz- 
szęrza, albo nadzwyczaynie zwęża. 

55. W iedney gorze nie iedna bywa żyła. 
Jeżeli się ciągną w linii żaralielney , nigdzie 
chociażby 'naydaley z Sobą Się nie zchodzą. Je- 
żeli zaś linie idą nieco ukośnie , w nieiakiey 
dalekości albo głębokości się przerzynatą. Czę- 
stokroć te przerzynania tak się zkupiaią w iedno 
mieysce , że całą gorę czynią Kruszcową , opa- 
Ski giną, i dalszego żył ciągu z trudnością ro- 
żeznać przychodzi. $ 

56. Z powodu opisanych okoliczności`żył, 

śopawsży i nalaziszy ktorą , łatwo przycho- 
i przed czasem sądzić o pożyteczności przy- 


Kopalni. fm bowiem głębiey nakłania Się 


żyła, tym większą czyni nadzieję. na lat niema- 
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ќо dostarczania Kruszcow, По tego, iedna 
żyła w gorze nigdy nie będzie sama : więc czy= 
ni ufność naleść więcey. 

57. Ale żyły takowe są właściwe gofom 
tylko pierwiastkowym : w potopowych rzecz 
się ma inaczey. Potopowe bowiem gory zło- 
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żone tylko z warsztwow przez wodę zpławio- | 
ney ziemi, potym mineralizowaney , ani się сіз- | 


gną w głąbsz, ani się ciągną statecznie , ani są 
bogate.  Ztąd i Kopalnie w nich ani tak są po~ 
Zyteczne, ani mogą być regularne. 

58. Procz wymienionych statecznych Żył, 
ieszcze się tu i owdzie rozmaicie Kruszce nay- 
dować mogą. 1mo. W wassztwach : gdy sie sze- 
roko 1 horyzontalnie rozciągaią , iak wiadome 
warsztwy ziemi. W gniazdach: gdy się tu i 
owdzie przerwane w ziemi tylko nayduią kus 
py. W gruzach: gdy się w rzekach , na ziemi, 
lub nie głęboko pod ziemią nayduią drobne 
Kruszcow okruszyny ©, 


бата 


O Kopaniu Kruszcow. 


59. Bardzo rzadkie to iest. szczęście , same 
tylko czyste kopać Kruszce : pospolicie z Krusz- 
cami trzeba kopać kamienie i ziemie ; a czasem 
samę tylko proźną ziemię. 

бо. Co do żył Kruszcowych ; albo się сїз” 
gna obszernie , albo wąsko : co do gruntu ota- 
czaiącego żyły ; albo iest kruchy , albo tęgi. 
W kru- 


ame 
USZ= 


sem 


cig” 
ota- 
tęgi 


Л" 
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W kruchym jednak twardym gruncie wycina się 
oszkardami :. w wcale zaś twardym osobrnemi że- 
łazami, ktore do opoki przyłożone , młotami, 
szlagami się pobiiaią. Jeżeli, tu i owdzie są ia- 
kie szpary , zasadzaią się kliny , i pobiiaiąc tym 
sposobem znaczne sztuki odwalaią. 

бт. Gdzie zbytnie twarde są opoki wy- 
kręcaią się świdrem: dziury, i prochem wysa- 
dzaią. Swidry te są odiednego aż do trzech. 
łokci długie , maiące na końcu ostrą kolbę sta- 
lową czworograniastą. Za każdym uderzeniem 
szlagą , wkręca się daley, aż się wykręci dziu- 
ra па 30. lub до. cali głęboka, podług potrze 
by twardości opoki. 

62. W takową dziurę sypie się proch alba 
goły, albo w ładunku, i zaszpuntuie się z otwo- 
хет do zapalenia. Tym sposobem czyni się ro- 
bota, ktoraby inaczey ledwie uczyniona być 
mogła, zkąd częstokroć i naylepsze Kopalnie 
ustawacby mogły. Dawnieyszych czasow proch 
w dziurach zaszpuntowano drewnianym czo- 
pem , poźniey potym gliną zasypywano. Te- 
raz zasadzaią ładunek kleiony z papieru , put- 


funta prochu w sobie maiący : otykaią zewsząd 


w dziurze gliną , aby siedział iak naymocniey : 
daią rureczkę Чо ładunku zapalenia z nicią siar- 
kowaną takowey długości, aby zapaliwszy 13, 
nim ogień do prochu doydzie , tym czasem lu- 
dzie na beśpieczne mieysce schronić się mogli. 
63. Niektore obszerne mieysca wypalaią się 
ogniem.  Kładą się stosy drew i zapalaią , aby 
53 7 się 
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się płomień o opoki obiiał : tym czasem dla dy- || ry 
ę p y ў ў 


mu i pary, ludzie na to mieysce aż w pewnym || sy 
czasie nie powracaią ; dla obaczenia czyli opo* 
ka 102 skruszała. ob 
64. Mieysce maiące się wypalać powinno ust 
być suche, i mieć dobrą odmianę powietrza; || du 
inaczey bowiem ludzie łatwoby być mogli nie- || sz 
szczęśliwemi.  Wybieraią na to pospolicie lo- | cz 
chy, w ktorych ogień rozkładalą ; a sztukę | mi 
opoki, ktorą odwalić 2 lata, mocnym wspar- | m 
ciem zewsząd opatrulą. Za pierwszym уура“. || sie 
leniem opoka pospolicie nie bardzo kruszeie : || 
poki więc ieszcze ciepła iest, powtarza się || то 
ogień: a czasem każe potrzebą i тагу trzy to || p 
czynić. 24 
65. Jeżeli niemasz żadnego sposobu dla || se 


twardości opoki prźesttońnego uczynić prze- 
chodu; szuka się sposobu okrążenia tego miey- ' | 
sca, ptzeyściem tak przynaymniey obszernym, | 
aby się człowiek mogł przecisnąć. Dopiero się 

J zy o t 2 Š 
pomyśli o wypaleniu , albo wysadzeniu pro- 
chem. Jeżeli się w głąbsz podkradać potrze- 
ba, częstokroć takie się tylko czyni przeyście, 


Ze, się człowiek na przywiązaney do lewego 
boku desce wsunąć może. 0 
66. Jakimkolwiek sposobem wycinaiąc 


Купѕ2се i opoki , upatruie się tego, aby Ko- M p 
н І , р с әу? у Í 
palnia od zapadnienia była beśpieczna. Ztąd 

tu i owdzie podług widzianey potrzeby zosta- W 
wuią .się nieruszane filary. Nadto gdzie się g 
bardzo obszernie rozkopuie , robią się na fila- n 


ту 


KRUSZCO V. 279 
ry Skrzynie , 1 ziemią , kamieniami, бе: wy- 
sypuią. 

67. Jeżeli obfity i bogaty Kruszec w głąbsz 
"obszernie idzie, nie wycina się razem, ale 
ustępami. Czyni się robotnikom niby iakie gra- 


dusy , na pułtrzecia łokeia, aby gdy naywyż- 


szy już będzie daleko , nayniższy: dopiero po- 
czynał. Tym sposobem i зак naygłębiey iść 
mogą bez przeszkadzania sobie ; i gdyby dol- 
mi dla iakiey przeszkody robotę porzucić mu- 
sieli, wyżey robić mogą. 

‚6%. Naostatek szuka się sposobow ‚ aby się 
robota iak naygłękiey: poczynała : ztąd nastę- 
рше to, że kiedykolwiek w głębokości woda 
zaleje, піт się woda wyprowadzi, tym cza- 
sem robotnicy maią gdzie robić wyżey. 


í . Że 


O dobywaniu Kruszcow nad ztemię. 


бо. Kruszce , ziemie , kamienie , wykopa- 
ne i wycięte nie mogą zostać się w Kopalni, 
ale się na wierzch do dalszego obrobienia. wy=' 
dobyć muszą , ziemia wprawdzie i kamienie w 
pewnych okolicznościach mogą się ZOStać W 
głębokości: przecięż z mieysca na mieysce 
przenosić Sig muszą, 

то. Борок: głębokość nie iest znaczna , 
wycinają się motyką , kładą w kubły i wycią- 
gaią : z mieysca na mieysce przewożą Się kara- 
mi, albo. skrzynkami па 4. kołkach. Gdy zaś 

głę- 
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głębiey iuż pod ziemią Kopalnia się rozszerzy, 
Kruszce się tylko wyciągaią , a ziemia w Ko- 
palni rozwozi na przyzwoite mieysca. 

71. W rozszerzoney pod ziemią Kopalni 
tu і owdzie robią się skrzynie, ktore zamiast 
filarow Kopalnią utrzymywać maig od zapa- 
dnienia, w te się przewożą ziemie i kamienie 
wykopane. Tak Kruszce , iak i ziemie pod 
ziemią do szachty lub okna, ktorym się wy- 
ciągać maią, przewożą się karami: a ieżeli 
szachty są niskie, skrzynkami na niskich kotkach. 

72. Pod oknem szachty do wyciągania, na- 
sypuią się kosze alba kubły ; czepiaią się do 
linow ,,i windą na wierzchu, kręconą wyciąga- 
ią się. Kiedy przecięż w głębokich Kopalniach 
nie może się iednostaynym ciągiem windować, 
na dolnych więc szachtach, coraz niżey po- 
dobnież daią się windy : і tak się na przemia- 
ny od szachty-do szachty , aż na wierzch win= 
duie. 

73. Dla beśpiecznego zaś windowania , aby 
upadek iaki ludzi w głębi będących nie poza 
biiał : nie daie się winda nad windą prosto, ale 
głębsza w ziemi ukrywa się na bok pod ziemią 
czasem do kilku sążni: i tak Się coraz głębiey 
czyni, aż do dna Kopalni. Aby zaś było gdzie 
czynić skład , nim się wszystko: w соге wypro- 
wadzi, na każdey szachcie przy windzie zo- 
stawuie się mieyśce obszerne. 

74. Pospolicie do window zażywaią się Коч 
nopne liny: kiedy te przecięż nie tak od za- 
życia, 
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Życia, iak bardziey od wilgoci i zgnilizny psu- 
ią się : pożyteczniey w wielu mieyscach łańcu- 
chow potrzebuią. 

75. Kiedy się Kopalnia bardzo bogata w 
Kruszce znacznie rozszerzy ; wtedy kubeł, li- 
та i ludzkie ręce nie dostarczą.  Daią się więc 
machiny od wody , obracane nietylko na wierz- 
chu, ale i w głębokości szacht, ieżeli woda 
być może. По takich zaś machin przyprawuią 
się beczki żelazem obręczowane , albo skorzane 
wory, albo skory zwierząt szyte бс. Gdzie 
jest niedostatek wody , konie takowe machiny 
obracać muszą. 


ROZ D ZAŁ BV. 


O Ludziach do Kopalni potrzebnych, i po- 
rządku gorniczym. 


„76. Koe chce około tego porządną. iaką 
mieć wiadomość , powinien wiedzieć o 
tych, ktorzy na Kopalnią czynią nakłady: to 
iest o Towarzystwie albo Kompanii. O Urzę- 
dnikach i Robotnikach gornicznych. О robo- 
cie. O prawach i wolnościach gornicznych. 


SATA 


O Kompanii albo Towarzystwie. 


77. Kopalnie, osobliwie Kruszcowe, a mię- 
dzy temi naybardziey Złote i Srebrne , роѕроћ- 
cie 
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cie należą do naywyższey w kraiu władzy , co 
się nazywa Regale : rożne przecięż około te- 
go w rożnych kraiach zachodzą odmiany. 

78. Do kogokolwiek więc własnością na- 
leżą Kopalnie, ten ieżeli onych niechce sam 
przez się utrzymywać; oddać one może oso- 
bom się tego podeymuiącym, pod pewnemi wa- 
tunkami sobie pożytecznemi. A kiedy rzecz 
tą wiele potrzebuie nakładow częstokroć z stra- 
tą: maiący więc na Kopalnią Przywiley , albo 
i sam Właściciel przybiera sobie więcey ludzi 
do wspolnych nakładow, i uczestnictwa tak 
zysku, iak. straty. 

79. Początek Kopalni pewnie nie inny byé 
musi , iako że niektorzy ludzie dopatrzywszy 
się gdzie Minerałow , sami one kopali i mię- 
dzy siebie dzielili; Gdy daley a daley dopa- 
trzyli się, że dla niedostatku potrzebnych na- 
kładow wiele zdatnego opuszczać musieli , 
szukali sobie przybierać innych, ktorzyby przez 
przykładanie się podług względności przykładu, 
do zysku i straty należeli.. Takowe przybra- 
ne osoby zowią się Towarzystwem albo Kom- 
panią. 

$о. Kompania zaś taka, tym przykłada się 
sposobem. Міеуѕсе na Kopalnią wyznaczone 
ї w Rząd gorniczy podane, dzieli się na 128. 
części, Kuxami zwane. Z pewnych gorniczych 
okoliczności wnosi się na każdą kuxę taxa ; i 
tę summę składa Kompania podług upodobania 
szczegulnych w niey osob; nie każda bowiem 

osoba 


| 


co 


DO KOPALNI 293 


osoba powinna koniecznie rowno kuxow przy- 
iąć na siebie: jeden ттеу, drugi więcey, by- 
leby wszyscy razem 128. kuxow zastąpili. Mię- 
dzy tą liczbą kuxow u Niemtow zawsze 4. 
idzie na Właściciela Kopalni; ale' bez dokłada- 
nia się iego : Kompania bowiem Właściciela za- 
stąpić powinna. W niektorych ieszcze miey- 
scach zastępuie Kompania kuxy na Kościoły 1 
Szpitale. 

ёт. Na wiele kuxow każdy z Kompanii się 
przykłada, do tylu, w czasie ma prawo na 
zysk lub stratę. Jezeli następuie strata, za 
obwieszczeniem dokładać musi , ieżeli niechce 
łożoney summy weale utracić , i nadzieię dal- 
szego zysku. 

92. Do takiey Kompanii kto chte, przyłą- 
czyć się może , na wiele przecięż oglądać się 
powiniem , osobliwie ieżeli iest dalekim od Ko- 
palni. Prawda, Ze zysk, ktory na Kompanią 
z Kopalni wypłynąć może, pochodzi prawie 
z krtwawey pracy robotnikow tam robiących ; 
ale też i robotnicy plata Kompanii się ùtrzy- 
muig: z tym wszystkim zysk iest niestateczny, 
iak się łatwo udać , tak ieszcze łatwiey pośli- 
znąć można. 

33. W początkach pospolicie mniey bogaci 
chwytaią się Kompanii : bogatsi się tylko ną 
nich zapatruią : ztąd częstokroć dla straty po- 
czątkowi 'ustępuią , 1 Kompania dwa, trzy razy 
się odmienia , nakoniec ze wszystkim ustale з 
a kuxy do nadzwyczayney podnoszą się ceny. 
Kuxy ` 
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Kuxy bowiem nie taxuią się ani wzgledem izy: 
nionych nakładow , ani względem iawnego iuż 
zysku., ale Жш przyszłey nadziei z Ко- 
palni. 

84. W takowych okolicznościach przystę- 
puiący do Towarzystwa , daney summy na коху 
nie powinien poczytać za taką , iakoby mu ko- 
niecznie zysk przynieść powinna. ` Raczey 
niech uważa, czyli długo na stratę będzie mogł 
przykładać , ażeby całey nie utracił summy, 
Niech nie obraca, zaślepiwszy się chciwością , 
więcey pieniędzy na kupienie kuxow ; i niech 
się nie obciąża przyszłemi na stratę przydatka- 
mi, tylko tyle , ile chociażby przepadło, nie- 
byłoby przecięż z znacznym uszczerbkiem do- 
mu i potrzeb. własnych. 

85. Możni przecięż nie powinniby skąpić 
względnie przykładać się do tego. Тут spo- 
sobem czynią przysługę Publicznemu dobru : 
czynię nielaką iałmużnę nie dla prożniakow , 
ale dla takich robotnikow , ktorzy ciężko, i z 
niebeśpieczeństwem życia w ziemi pracuią. 


б 452 
О Urzędnikach i Robotnikach gorniczych. 


86. Kopalnie, osobliwie wielkie, nie mało 
potrzebuią Urzędnikow , częścią dla utrzymy- 
wania między tylu ludźmi rządu i sprawiedli. 
wości: częścią dla rozporządzenia potrzebnych 
w Ko- 


N 
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w Kopalni robot. 231 wielorako się dzielą : 
jedni są wyżsi 1 niżsi: drudzy są od piora lub 
roboty : inny-od kopania lub topienia Krusz- 
cow бе. Z przykładow Kopalni Niemieckich 
przypatrzemy się co do ktorego należy. 

87. Starosta i Podstarosta: tak nazywam z 
Niemieckiego OŻer-Bergbauptmann 1 Bergbaupt. 
maan. Pierwszy tylko bywa w bardzo wiel- 
kich Kopalniach albo Okolicach : drugi iest po- 
spolitszy. Ten-iest po Właścicielu naywyższą 
głową Kopalni , ktoremu wszyscy inni podlegać 
powinni. |On czyni sprawiedliwość : zabiega i 
karze pokrzywdzenia, zdrady, uszukania: roz- 
kazuie przez innych: i we wszystkim upatru- 
ie dobra, spokoyności i beśpieczeństwa Ko- 
palni. 

89. Konsyliarz sekretny: po niemiecku Gebei+ 
mer Bergrato. Jego obowiązkiem iest, kiedy- 
kolwiek potrzeba, sekretnie naradzać się z Wła- 
ścicielem Kopalni, i około niey dawać swoie 
zdanie. Kiedykolwiek też w zgromadzeniu 
Urzędnikow gorniczych co znacznego zacho- 
dzi: on imieniem Właściciela na radach powi- 
nien być przytomnym. 

29. Radni: po niemiecku Bergrztbe. W ka- 
żdym zgromadzeniu Urzędnikow gorniczych 
powinni być przytomni , 1 radą do dobrego 
211ет2ас. 

до. Dozorcz wyższy і niższy: po niemiecku 
Ober i Unter-Bergmeister. Do pierwszego nale- 
ży , mieć pilną czułość, aby wszyscy niżsi Urzę- 
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dnicy urzędom swoim czynili żadosyć ; do kto” 
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херо Się też niektorych czasow zchodzić po- 
vinni dia naradzania się około dobra Kopalni. 


Drugiego obowiązkiem iest doglądać , aby: roz- 


porządzone roboty były uskutecznione. 
91. Dziesiątnik : po niemiecku Zebender. Od- 


biera wszystek wytopiony Metal, i co należy 


:) 


co Kompanii , lub komu innemu: oddziela. Pod 


Właścicielowi, ( pospolicie dziesiąta c 


tym 1056 


z Dziesiątnikowy, który Regestra 


iego utrzymuie. 


92. Roz 


тиса : po niemiecku Ber gausthe 
Odbiera od Dziesiątnika pieuiądze, i sobie na- 
leżące zostawiwszy, dalsze wypłaca, iąk komu 
należą. 

3.- Pisarz gornie 


po niemiecku 


schreiber. Częścią utrzymuje Akta: częścią lest 


ой piora. Starosty lub Podstarosty.  Pospolicie 


bywa i drugi, Gegenschreiber zwany. 


94. Pr li : po niemiecku Вело geschwor- 


2 
пе. Są przysięgli. Godzą się z robotnikami od 


roboty: maią dozor nad niektoremi częściami 


Kopalni : i codziennie o nich uwiadomiaią wyż- 


daików. 


szych Ur 
95. Rewizor: po niemiecku Nac)/; 


Gdziekolwiek będzie do Kopalni posłany od 


ższych Urz 


nikow, po- 


Starosty lub innych wy 


jać w czynności Przy 


winien pilno wg ą( 


opatrzyć całą robotę, czyli należycie idzie: 
zważyć, czyliby: co pożytecznieyszym porząd- 


kiem 
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kiem: czynić się nie mogło : czyli wszyscy są 
płatni бс: i o tym wszystkim donieść. 

96. Szychtmeyster podobnież i po niemiecku 
się nazywaiący , ma do czynienia z Towarzy- 
stwem albo Kompanią względem zakupionych 
kuxow : powinien osobliwie w przyzwoitym 
cząsie dopominać się o dokładki, ieżeli nastę- 
рше strata : ztąd często-z okoliczności wcho- 
dzi w rachunki przed wyższemi Urzędnikami , 
зак wysoko kuxy. . wypadaią. 

97. Nadstawnik: po niemiecku Bergsteiger. 
Do tego należy zawsze być przytomnym, kiedy 
Gornicy do Kopalni wchodzą i wychodzą. On 
rozdaie {оу na światło do Kopalni: chowa pod 
swoim kluczem rożne Żelastwo : patrzy , aby 
Согпісу potaiemnie na stronę bogatych Krusz- 
cow nie unosili. 

98. Nim teraz do Robotnikow przystąpię , 
ieszcze wymienię owych Urzędnikow , ktorzy 
53 w tych mieyscach , gdzie Kruszce chędożą 
itopią. Gdzie Kruszce chędożą i pławią, iest 
Ober i Unter-Pochsteżger „| ktorzy doglądaią , aby 
się w przewożeniu i pławieniu Kruszców mar- 
notrawstwo iakie nie popełniało. 

99. Gdzie Kruszce topią, tenwerwablter 
ma cały Rząd około tego.  Hiittenreiter powi- 
nien być przy topieniu zawsze przytomny, aby 
się działo bez oszukania , niedbalstwa iakiego, 


бс. Pisarz, Hiittenscbreiber zapisuie stopnie i 
wielość wytopionego Metalu. ` Höttenmeister wa. 
ży do topienia przywiezione Kxuszce; doglą- 


da, 
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da, aby należycie były wytopione. Nakóniec 

do Urzędnikow gorniczych należy Geometra , 

Marckscheider, mieysce 1 Kopalnią odmierzaią= 


cy. Probierze, iak Kruszce doświadczaiący, ia- 
kim sposobem topione być та! : tak wytopio- 
nych Kruszcow probę biorący. 

1oo. Teraz o Robotnikach. Wszyscy ci, 


ktorzy robią w Kopalni , i gdzie. Kruszce topią, 
nazywaią się (rornikami. Są to ludzie osobni, 
tego tylko patrzący. Mala swoie osobliwe zwy- 
czaie ; osobny пу ięzyk , wiele rzeczy sobie 
własnym sposobem nazywaiąc ; 1 osobny stroy, 
kitel, kapelusz ostry bez brzegow : skorę okrą- 
głą, 1 za pasem nieiaki berdyszek. 

101. Dzielą się na nieiakie stopnie: a nay- 
przod w Kopalni iest niby Mayster 1 Podmay- 
ster, ktorzy nad innych w robocie są doskonal- 
szemi. Są Zezgbańer, ktorzy do wszystkiey ro- 


үр ЖУ. 
1 DOF- 


boty podziemney: iuż są sposobnemi. 
Деме, ktorzy ieszcze do wszystkiego nie będąc 
zdatnemi, do niższych się tylko robot zaży- 
waią. Są Karrenlaufer, ktorzy Kruszce i zie- 
mie karami , skrzynianii rozwożą. 93 nakoniec 
Haspelzieber, ktorzy Kruszce i ziemie na win- 


dach windują. 
102. Tam gdzie Kruszce topią ; Są Silber- 
brenner, ktorzy dla dalszego okazania, z czą- 


stki przywiezionych Kruszcow probę iak nay- 
doskonaley wytapiaią. Są Schmelzer, ktorzy 
wytapiaią Krilszce. Są Abtreiber, ktorzy czy” 
szczą wytopiony Metal. Są /orlaufer , ktorzy 
Krusz= 


ТОЯК ОР АКЕМ © śgóo 


Kruszce бс; w piece nasypnią : Rostorenner, kto- 
rzy twarde Kruszce przepalaią : Faktorowie, ktou 
rzy się o to wszystko wcześnie staraią , czego 
tylko potrzeba: Koblenmesser, mala staranie o 
węglach: Stroże „ Ge: Ore. 


620073: 
O Robotach'w Kopalni. | 


103. Czas , w ktory robotnicy robić powin- 
ni, czyli kopiący, czyli topiący , nazywa się 
Szjcbtą: to iest od zaczęcia 'aż do czasu , kiedy 
przestać ,albo odpocząć powinni. 


104. Długa, albo kuxowa szychta, ciągnie 


się przez 12. godzin: od godziny 4. lub 5. 
żrana, aż dó 4. lub g. po południu: a gdzie 
procz dniowey szychty idzie i nocna, tam po- 
dobnież te godziny przez noc robią się. Така 
zaś długa , albo kuxowa szychta , ma trzy prze- 
działy : ztąd, osobliwie gdzie nie głęboko iest, 
Robotnicy o 8. godzinie wychodzą na śniada- 
hie , i zaraz znowu wchodzą, 

1o5. Pospolicie przecięż ciągnie się robota 
przez 9. godzin ; od 4. do 12. od 12. do 4. 
przez dzień: i od czwartey podobnież przez 
noc.  Ośmiogodzinna robota zażywa się ват, 
gdzie dla złego powietrza dłużey nad 9. ġo- 
dzin Robotnicy robić nie mogą : wtedy albo się 
tylko na cały dzień 8. godzin robi, albo ty- 
leż z rana, i tyle po południu. 


' 
TOM II. gn 106. 
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106. Gdzie robota idzie przez dzień i przeż 
noc, dla gwałtowności iakiey , tam się prze- 
działy czyr 
tak się odmieniaią , że ieden z rąk drugiego 


na trzy Szychty, 1 Robotnicy 


odbiera narzędzia do roboty, 1 robota wcale 
nie nie ustaie. Jeżeli ieszcze nagleysza potrze- 
ba roboty , albo gdzie Kopalnia iest daleko imż 
przeciągniona , albo gdzie opoki są zbytnie 
twarde ; tam się dzień, i noc dzieli na 4. szychty 
sześciogodzinne. 

107. Ażeby zaś Robotnicy wiedzieli, kie- 
dy do roboty wchodzić , kiedy od niey odcho- 
dzić maią : iest w bliskości dzwon, częstokroć 
umyślny, w ktory się dzwoni. Dla wycho- 
dzenia z Kopalni gdy się zadzwoni, stoiący 
nad oknem szachty czyni łoskot: pierwszy w 
szachcie Robotnik to usłyszawszy , czyni po- 
dobnież ; i tak porządkiem drudzy aż do osta- 
tniego. 

108. Umowa z Robotnikami o zapłatę , w 
rożnych mieyscach rożnie się czyni: od są- 
2піа, od kosza , beczki, fury Gre. Wpuszcza- 
iąc, albo wkopuiąc się oknem w ziemię , umo- 
wa bywa na sążnie : Sążeń zaś $ kopalny ma w 
sobie pułczwarta łokcia. 2630 się stanowi, że 
za wykopanie, i wywiezienie ma się dać pewna 
kwota, czyli na zysk , czyli na stratę: prze- 
cięż się pierwey nieco grunt doświadcza. 

од. W niektorych zaś mieyscach odmie- 

nia się umowiona kwota, za odmianą gruntu: 

i skóro się grunt odmienia, Robotnik zaraz do- 
nieść 
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nieść powinien: wtedy ieżeli grunt następnie 
twardszy x powiększa mu się kwota za sążeń: 
ieżeli miększy., powiększa mu się sążeń za tęż 
kwotę. 

u1o. Od Kruszcow rozmaita także bywa 
umowa. ` W niektorych mieyscach od sążnia z 
względami, iakię się w poprzedzaiącey liczbie 
wyraziły. W niektorych mieyscach od fury 
lub cethara, bez względu na to, iak długo nad 
tym ma robić, lub wywozić. < Gdzie indziey 
umawiaią Się na tygodnie, pod warunkiem prze- 
cięż przystawienią pewney miary lub wagi, i 
potrąceniem , gdyby nie stawało. 

т11. Robotnicy nakoniec w Kopalniach nie 
wiele Swiąt maią do święcenia, będąc od nie- 
ktorych dla pośpiechu roboty uwolnieni. 


° 
5. +: 
O Prawach, i IWolnosciach gorniczych. 
5 А у 


\ 112. Dla wiadomości ciekawym,: oraz za- 
pattywania się , ieżeliby kiedy potrzeba było ; 


wymienię teraz nieco , iakie gornietwa zagra- 
niczne maia Prawa, í wolności, 


113. Gornicy ustawiczną prawie podzie- 

| mną, lub inną bawiąc się robotą, nie maia cza- 
su 1 sposobności zatrudniać Się gospodarstwem, 
lecz pótrzeby swoie za gotowe pieniądze opa- 
truią. * Zatrudniałoby to ich ieszcze bardzo 
wiele, gdyby dia opatrzenia tych potrzeb o 
kilka naprzykład mil chodzić. musieli. - Ztąd 

7152 wy- 
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wypadł Cudzoziemcom pochop ufundowania w 
bliskości Kopalni Miast gorniczych. 

114. Miasta takowe powinny być zamożne, 
i handlowne , aby iuż to Kopalni, iuż osobom 
przy niey, wszystkiego dostarczać mogły : pos 
winny być zaludnione. То wszystko inaczey 
się nie Staje , tylko przez nadanie im osobli- 
wszych wolności.  Ztąd takowe Miasta za gra“ 
nicą są uwolnione od wszelkich Podatkow , 
Akcyzow , Kontrybucyi, Stanowiska Zołnie- 
rzy. Маз osobny swoy Magistrat, ktory ma 
nietylko władzę Rządu nad Obywatelami, ale i 
do samych Gornikow z gruntow i osiądłości 3 
ieżeli iakie w mieście maia. 

115. Co się zaś tycze samey Kopalni, i lu- 
dzi w niey, lub koło niey robiących; tu wła- 
dza i Rząd powinny być przy Urzędnikach, 
Urząd gorniczy składaiących, Bergamt zwanych, 
w poprzedzaiącym Paragrafie wymienionych. 
Nie długoby się gornictwo utrzymało, gdyby 
nim ze wszystkich stton trząsano. Do tego 
ieszcze Gornicy maią swoie osobne częścią nie- 
iakie dawne Prawa, częścią zadawnione zwy- 


` czaie, ktore gdyby im przez niewiadomych by- 


ły ubliżone , w krotceby Kopalnią opuścili. 

116. Niemniey Towarzystwo , albo Kompas 
nia składaiąca summę na kuxy, osobliwsze oko- 
ło niby kupioney Kopalni mieć powinna wol- 
ności. Ktoby się bowiem chciał ważyć na nie- 
pewny zysk -wysypać pieniądze, gdyby wiś 
dział, 
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dział , że iego sposobność zyskania w bardzo 
ścisłych granicach 1est zamknięta. 

rr7. Cudzoziemcow osobliwemi nadaniami 
zachęcać trzeba, aby w takim mieyscu chętnie 
osiadali. Nie wszystkich przecięż bez braku , 
ale z kraiu, gdzie podobne okoliczności są w 
kwitnącym stanie, i ktorzy tey rzeczy, mais 
wiadomość: Ztąd Kopalnia idzie żywo: Rę- 
kodzieła się 2! niey.pomnażaią: nowe rzeczy 
się wynaydują : handel z okoliczności rośnie ; 
kraiowi 516 doskonalą. 

119. Cła i Podatki w wywiezieniu, przy- 
wiezieniu, powinny być dobrze umiarkowane, 
Na rzeczy do Kopalni potrzebne Cło powinno 
być bardzo małe , aby tanio i obficie sprowa- 
dzane być mogły. Podobnież na rzeczy rę- 
kodzielne z kopalnych robione, Cło małe być 
powinno , aby obficie w handel'wchodziły; а 
za to powiększy, się Cło na zagraniczne , aby 
się kray od nich odzwyczaił. 


119. Co się tycze samych Gornikow , tym 


nadewszystko takowe należy nadawać wolno- 
ści, ktoreby ich osoby, i maiątki ubeśpieczały : 
ktoreby zagranicznym dodawały ochoty przy 
bywania , a kraiowych ludzi zachęcały do ucze- 
nia się tćy pracy. Słuszna rzecz iest osładzać 
tych przykrości, ktorzy życie swoie zawsze 
noszą na ramieniu, i dla niewielkiey zapłaty 
podaią go w niebeśpieczeństwo dla dobra kra- 
iowego. 
T3 120. 


& 
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120. Maią Prawa od postronnych Monar- 
chow im nadane, ktore w, pismach zagrani- 
cznych wyczytać można : te raczey powiększać, 
nie umnieyszać należy. Маз swoie nieiakie 
zwyczaie ,. obrządki, бс: te im zostawić nale- 
ży, niech swoię biedę cieszą. Kiedy prze- 
cięż niektore swoie zabawki maia trącące nie- 
godziwością , te się znieść powinqy : Błogosła- 
wieństwa tu bowiem Boskiego , nie gniewu po- 
trzeba. 

121. Nad wszystko naywięcey obraza Gor- 


nikow , kiedy im Się nadaią Urzędnicy, gorni- 
ctwa nie maiący znaliomości; albo gdy się mię- 


dzy Robotnikami nie czyni rożnica sposobno- 


ści, letz tylko łaski; to iest: kiedy mniey 


umieiętni dla iakowych pobocznych okoliczno- 
ści, nad doskonałych się przenoszą. 


F OZ D ZI A GAYE 
O. Topieniu Kruszcow, 


12%. Zadko Metale tak czyste wychodżą z 
ziemi, aby. prosto zaraz topione być 


mogły: pospolitsze są Kruszce , ktore pierwey 
tłuc ‚1 pławić, „ktore pierwey przepalać się 
muszą. Tym więc porządkiem teraz postą- 
piemy. 


KRUSZCOW. 
SZARE 


O iłuczeniu, i pławieniu Kruszcow. 
, £ 


123. Podług rozmaitey 1ożności właścia 
wych, Kruszcow , i podług rożności przymię- 
szanych do nich ziem lub kamieni ; potrzebuią 
Kruszce rożnego obrabiania, nim przyidą do to- 
pienia, i nim się z ńich czysty Metal wypro- 
wadzi. Naypierwszą tu robotą iest, oddzielić 
zbytnie, i do Kruszcow 'nie należące ziemie, lub 
kamienie , przez potłuczenie , i na ślich spła- 
улеме. Jak się to. czyni na małym-dla do- 
świadczenia Kruszcow, wyraziłem w Części II. 
jak się zaś czyni przy znaczney wielości , te- 
raz napiszę. 

124. Częstokroć się trafiaią Kruszce , ktore 
wiele ziemi, lub kamieni , mniey więcey 
tu i owdzie ziarnami Orc: bogatemi są w ziemi, 


mai 


lub kamieniu rozproszone. Byłoby szkodą ca- 
łą takową massę zarowno obrabiać : dobywaią 
się więc i oddzielają: takowe ziarna, młotem i 
żelazem przez osobnych ludzi, a niezdatne czę” 
ści odrzucaią się. 

125. Kiedy przecięż mało iest takich, w 
ktorychby bogaty Kruszec znacznemi naydo» 
wał się cząstkami, ale pospolicie drobno, roz- 
proszony : więc się oddzielanie z bardzo wielką 
czyni ostrożnością.  Oddzielać przecięż po- 
trzeba , i co iest dobrego tak w kupę zpędzić, í 
ścisnąć , aby przy topieniu potym nie przycho* 
dziło matnotrawić węgli. 

126. 
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126. Wszystkie Kruszce troiako podzielo- 
ne być mogą : 17%0. ņa czyste: 240. na pomię< 


na drobno 


52апе znacznemi cząstkami : 


rozp 


one: każde z tych chędożą się oso- 


bnym sposobem. Pierwsze, 1 drugie chędożą 


się cękami, albo suchemi dei ami, 1 przesiewaią 


się drugie idą przez mokre stępy , i pławią się. 
Tym sposobem NACH się Kruszce maiące 


š 


Metal od części prożnych. Z tym wszystkim 


to przeczyszczanie nie czyni Się nazbyt ściśle, 
wieleby się bowiem dobrego Kruszcu marnotra- 


wić musiało ; i nadto ieszcze trzeba mieć ostro- 


żność, kiedy częstokroć i dobre Kruszce od oka 
prożnemi się być zdaią. Taki 


emi są rożne zie- 


mie , iły, ugry, gąszcze Oc. Kruszcowe. 


127. Co ia Się tu odw nazywać Stepae 


mi Kruszcowemi, to Niemcy zowią Pucbwerck. 
Jest to zabudowanie , w ktorym woda Ef. 
nemi stępami Kruszce tłucze , 1 w korytach, lub 
kadziach przez płąwienie ślich oddziela. 

128. Suche stępy zażywaią się do Krusz, 
cow bogatych : suchemi się zaś zowią dla tego, 
że się w nich tłuczone Kruszce nie pławią, ale 
tylko przez drociane Sita przesiewaią. Jest to 
potrz ebne dla tego , aby zdrobniońe Kruszee le= 
piey, i łatwiey się wytopiły : табу się lepiey 
pomięszały z temi rzeczami, ktore dla łatwiey* 
szegó wytopienia przydać się muszą. Sita zaś 
do przesiewania przynaymniey są czworakie , 
dla oddzielenia na gatunki od wielkości ziarn 
grochowych , aż do pyłu mącznego : im bo- 

wiem 
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wiem Kruszec iest bogat szy, tym drobniey ma 
być potłuczony. 

129. Kiedy przec ięż .pospolitsze są Krusz- 
ce ubogie z.ziemiami pomięszane , pospoliciey 
też więc idą przez stępy mokre. Kruszce po- 
tluczone idą przez wodę w rożnych korytach, 
w ktorych rożne gatunki ślichu osiądaią. Je- 
żeli zaś dobry K ec iest tu 1 owdzie w ka- 
mieniach rozproszony , wyprowadza się z po- 
tiuczonego i ślichowanego tym sposobem. Ra- 
my przyzwoitey wielkości obiiatą się *dreli- 
chem , płocienkiem ; na tych ukośnie posta- 
wionych płocze się ślich , a samo wtedy do- 
świadczenie pokazuie , iak się ważnieysze do- 
bre cząsteczki Kruszcowe oddzielaią. 


SPOZA 


O Przebalaniu Kruszcow. 


130. Przepalanie Kruszcow iest. to ta ro- 
bota, kiedy się Kruszce przez ogień chędo- 
23 od tych lotnych części, ktore mineraliza= 
суз czyniły: iakiemi są osobliwie Siarka i Ат. 
szenik. Czyni się to w ogniu takiego stopnia, 
iaki dostateczny iest te rzeczy obrocić w pa- 
rę; nie ma przecięż ieszcze mocy topić Me- 
talu. ` Piece na to są pospolicie pod gołym Nie- 
bem, rosztami opatrzone. 

131. Siarka bowiem i Arszenik bardzo wie- 
le przeszkądzaią do wytopienia Kruszcow : tra- 
wią. topiące się Metale i niszczą : trzeba ie 

więc 
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więc przed topieniem wyprowadzić przez pize- 
palenie, ktore czasem czyni się w piecach, ia- 
ko się namieniło ; czasem na kupach pod go- 
łym Niebem. 

132. Przepalanie to ma ieszcze iinne ро- 
Żytki. Тут sposobem bowiem wytrawiaią się, 
i wypalaią w Kruszcach niepotrzebne cząstki 
Żelazne. Z Kruszcow zaś miedzianych, kie- 
dy się Siarka z bardzo wielką trudnością wy- 
pędzać daie: więc nieraz tylko, ale kilkakro- 
tnie przepalać się muszą. 

133. Przez przepalanie więc wszystkie 
Kruszce staią się kruchemi , i do topienia spo- 


iest więc potrzebne Ча każde- 


cy. . Przepalanie zaś to rożnie się czyni. 
134. W niektorych mieyscach z Kruszcow 
tłuczonych pławiony ślich przepala się w pie- 
cach okrytych, maiących podobieństwo do pie- 
cow chlebowych , tylko nierownie wysokością 
cych. Со przecięż zdaniem in- 


przewyższ 
nych nie iest pożyteczna, 1 sama rzecz to po- 
каше , Ze w zamkniętym piecu Siarka бе: nie 
może tak łatwo ulecieć , a natychmiast Krusz- 
ce prędko topić się mogą. 

135. Spławione ślichy , osobliwie lekkie , 
mięszaią Się do przepalania z innemi cięż 
mi; a to dla tego, że lekki ślich za każdym 
poruszeniem айне, a przez to wiele Krusz- 

cu 


2е- 


H 
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сп ginąć może. Ważnieysze więc lekszym do^ 
dawać muszą wagi. 

136. Kryszęe maiące wiele w sobie gru- 
bego kizu, albo z tłustością ziemną pomięszane, 
ktore się palić zwykły przez się, kładą się na 
rowno usłanych drewnach, i na nich pod go- 
łym niebem przepalaią. Kizy przecięż kilka- 
krotnego przepalania potrzebuią, 

137. Ażeby zaś obfita z Kizow wyłlatuiąca 
Siarka nie ginęła , ale się do zażycia zebrać mo- 
gla: w Saxonii inńym to czynią porządkiem. 
Muruią na to piece таізсе mury łokciowe : ka- 
żdy bok ma 'łokci 12. długości, a przod, itył 
po łokci 6. wysokość łokci 2. W przednim, 
i tylnym boku zostawuią się otwory pułtrze- 
cia łokciowe. Spod wyścieła się kamieńrmi, 
albo cegłą do gory stawianą. Wszystkie szpa- 
ry, i dziury zatykaią się drobnemi Кату ykami, i 
rzadką gliną zalewaią się. Gdy spod obras wy- 
schnie nasypuie się ttuczonych węgli , robi się 
rosztowanie z miękkiego drzewa , biorąc są- 
żeń, ale tylko sztuk 6. ćwierci długich, i g. 
koszow węgli. 

139. Na to sypie się Kruszec oczyszczo- 
ny, i dobrze pomięszany. Rownia się. Drwa 
się zapalają. W 8, około dniach robota Się tą 
kończy. 


140. Topienie trudnieysze , lub łatwie 


Kruszcow, zawisło częścią od Metalow w Ta 


zawartych , częścią od przymięszaney ziemi, 


Wiadomo bowiem , iako się na swoich miey- 


seach namier ieden Met 


drugi potrzebuie ognia do ztopienia. Ztąd na- 


al większego nad 
Я 8 


iest ten Kruszec do to» 


R 


przykład truc 


bro z Miedzią : 1аК 


С 


pienia, w ktorym iest 
ow, w ktotym iest Srebro z Ołowiem. 


141. Ziemie wprawdzie wszystkie są tru- 


dne do topienia, iedne przecięż trudnieysze 


nad drugie: a naytridnieysze wapienne, gipso- 


ме, ikredziane., Ztąd w wytapianiu, na te 4, 


okoliczności oglądać się naleź 


130. aby Me- 


sz podanie cząstek palnych:, 240. aby się 


prz 


Metal oddzielił od cząstek ziemnych, a ziemne 


cząstki obrociły się w zuzel: 31/0. aby ucz 
а łatwość Kruszcowi ciężko się topiącemu : 
4to. nakoniec, aby temu zapobiedz , со Metał 
w ogniu zńiszczyć może. 

142. Naypierwszą t edy okolicznością iest, 


t 


z podanie czą 


aby Metalowi dać płynnoś 


stek palnych. To się A ie czyni topiąc 


przez węgle: Kruszec więc nietylko bezpo- 


śrzednie węgli się tykać _ powinien ‚ ale nad 


‚ ma mieć pewną wy- 


piec, w ktorym się 
SOKOŚĆ : aby massa tak, iak Się topiąc na doł 


osią- 


p 


m 


Jol 
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osiąka , coraz bardziey się rozpaląła, i więcey 
palnych cząstek nabierała , odłączaiąc się ad 
ziemney, lub inney znżeli. 

143. Co się усте węgli, te dogodnie przy- 
sposobione być powinny. Walon wprawdzie 
wielu, лак Się palą, przecięż tu na to oglądać 
się należy. 17m0. Drzewa zdatne są Dębowe, 
Bukowe , Sosnowe , przez rok wysuszone. 240. 
Palić się na węgle maią w mieyscu suchym, i 
wiatrtom nie wystawionym. ` 3220. Tak się maig 
okryć , 1 раіс", aby jak z iedney strony nie po- 
szły na popiol; tak z drugiey strony węgle do- 
brze były wypalone. ` 4to. Kładzione do wyż 
palenia drzewo lepsze- date węgle , зак Stawia- 
ne. біо. Dobry węgiel iest lekki, gładki, w 
ogniu nie dymiący. 

144. Со się zaś tycze pieców, te troiakie 
są: Wysokie, zakrzywione , i Stżchofen u Niem- 
cow zwane. О kształcie ich piszą Metallurgi- 
stowie. Piece. wysokie są naysposobnieysze 


do topienia wszystkich Kruszcow , i nie psuią 
wiele węgli. "Po nich dobre są krzywe: owe 
zaś Szichofen zwane , nie wszyscy chwalą. 

145. Drugą okolicznością topienia Krusz* 
cow iest, aby Metal oddzielić od ziemi, kamie- 
ni, Сс: i w osobną zebrać massę. Podobnież 
częstokroć się trafia, że w iednymże Kruszcu 
kilkorakie będą Metale , trzeba więc redne od 
drugich oddzielić, 1 oczyścić Tym końcem Me- 
tallurgiscowie topienie rożnym ezynią sposa= 
bem, podług rożności Kruszcow. 

146. 


TOPIENI 


ecią okolicznością w topieniu iest; 


Metalu , ziemie też, 


з 
о 
= 
Z 


° topiły. Dla 
tego gdy się topią Kruszce, osobliwie trudne 


do topienia, przydaią się im rożne rozwalnia- 


iące rzeczy, ktore do łatwego topienia się 


przyprowad Wiele tn iuż wprawdzie do- 


świadczenia Metallurgistow nauczyły, ale nie ro- 


wnie v iewiadomego. P 


daią się 


wytopionych iuż podo- 


е twarde Krusze 


š 


bnych Kruszeow. ` MiesZa 


ce z miększenmi. Przy daig Sç niektore Каппе- 
nie Cc. 


жу: gO АГ А ИЗҮ АӨ Л Š 
8 nakoniec ок01с2п05С13 165, 


16 осһтопіс od tego wszy” 


O zniszczyc moz 


e. Niszczące 


AC > 
Siarka ; Arszenik, Spizglas: a 


2а5 rze 


lubo się przy epalanin Kruszcow wypedza= 


14, nie bez tego przeci ›у Się co nie ZO- 


7 


stało , ktore potym w topieniu тшеу w 


niszczy Metalu.  Metallurgistowie tym końcem 
rożne przydaią rzeczy ,.ktoreby się z temi ni- 
szczącemi rzeczami wiązały, a Metal od nich 
oswobodziły. 

148. Sam ogień nie mało Metalu niszczyć 


może, zwłaszcza, że topienie Kruszcow nie” 


lada jakiego- stopnia ognia potrzebuie. I 
go szukaią Metallurgistowie śrzodkow,aby zużel 
Kruszcow pływaiąc na wierzchu roztopionego 
Metalu ‚ od pietwszey ognia gwaltowno 
słaniała. 


za” 
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149. Procz topienia prosto na czyste , о 
iakiego. względach, 1 okolicznościach dopiero 
pisałem : iest ieszcze topienie Surowe, u Niem- 
cow Robscbmełzen zwane. ' Są bowiem Kruszce 
tak ubogie, że tłuczenie , pławienie , przepa- 
lanie, wcaleby koło nich było marnotrawne : 
a przecięż i nie dbać о ше, nie byłoby bez 
marnotrawstwa. Takowe oddzielaią się tylko 
co z nikczemnieyszego, i topią się bez wszelkie- 
go przygotowania, tak iak są. W. tópieniu 
przydaią się Kizy, osobliwie żelazne. Tym spo- 
sobem wytopi się massa, w ktorey Metal iuż 
nie rownie bardziey iest zkupiony ; 1 ktora staie 
Sie godną dalszych robot w topieniu na czy- 
ste , oddzielaniu бс. бс. 


Nieco w szczegulności o wytapianiu Metalow. 


15o. Przypatrzyliśmy się w powszechno- 
ści topienia Kruszcow Przepisom : ieszcze się 
teraz) przypattzmy nieco szczegulnym sposo- 
bom wytapiania Metalow. Proszę zaś nie ro- 
zumieć , abym się podeymował opisywać tak, 
aby z czytania każdy mogł czynić , czego to 
szczupłe Dzieło nie dokaże : ale tylko, aby 
czytaiący mogł cokolwiek tych robot być wia- 
domym ‚ dla uspokoienia swoiey ciekawości. 

151. Z doświadczeń czynionych na małym, 
iakie się w Części П. opisały, mogą być po- 
сһору , зак Się postępuie w wielkim, w wyta- 
pia- 
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pianiu i czyszczeniu obfitego Złota: ile że to 


jest ten Metal , ktory 


kiem Swoim pr: 


wyższa potrzebne, nakłady 


152. Srebra zas pożyteczne wytapianie 102 


więcey potrzebuie zastanowienia. Z doświad 


ñ pokazanych na małym wiadomo iest, 


się Srebro z Kruszcu powinno przeprowadzi 


w Ołow , a z Ołowiu potym oczyścić. Tym 


końcem, gdzie się Srebro obficie w piecach to- 


pi, tak roboty po sobie пг ępuią. 
153. Nayprzod,ieżeli Kruszce są nbogie , 
{5 < о 


liczby 149. Przy 


na 


tey robocie nw aby się dobre Ki- 


zy dobr 


7: aby się massa dobrze topiła, i wy- 


topiła: aby 51е przydały czyste wapienne ka- 


U. 


mienie. Powtore, massa na surowe wytopio- 


A 1 Ir 
na, ięszana 2 bogatym Aruszcem, pów tornie 


się prze tapia z przy datkiem wapiennego kamie-= 


nia. . P ecie jego prz 


pi się z przydatkiem zdrobnionego Oło= 


wiu» Nakoniec topi się па przysposobionyc 1 


nia , to 


ogniskach, gdzie Ołow w ogniska wsięka , a 
Š ў z Ç 


czyste Srebro sie zostaie: 


154. Gdzie Miedź wytopiona z Kruszcow 


u 


un 


ma tyle w sobie Srebra, iż godne iest wypro- 


z Ołowiem w niela- 


wadzenia : topi się 

kie sztiiki, ktore się potym stawiają w ogień 

tak tylko tęgi, aby mogł rozpuścić Srebro z 
J ."4o 5 J o 


Ołowiem, ale nie miał mocy rozpuścić Miedzi. 
e , 1 na 050- 


Olow z Srebrem wytopi sie , zbier 
bnym og nisku się oddzieli: Miedź zaś zostanie 


w ca" 
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w całości , tylkó niby szydłem podziura- 
wiona. 

155. Wytopienie obfitych Kruszcow Mie- 
dzi aż na czyste; kilka także porządkiem ro- 
bot wyciąga. Nayprzod się Kruszce topią na 
surowo : przy tey robocie , ieżeli mało w so- 
bie maig Siarki, dodaie się im Kizu : ieżeli są 
ciężkie do topienia, dodaie się im kamienia wa= 
piennego , albo się ieden gatunek Kruszcu mie= 


Sza z drugim. Massa tak wytopiona powinna 
o 
26 


być gładka 1 niezużelowata. 

156. Takowa massa przepala się potym w 
ogniu bez topienia, dla odpędzenia tylko Siar- 
ki. To przepalanie czyni się powoli 1 kilka- 
krotnie, w pomiarkowanym ogniu, ktoryby 
Miedzi nie trawił. Zà każdym powtorzeniem 
przepalania, tiucze się massa na drobnieysze 
CZĘŚCI. 

157. Po takowym przepaleniu, topi się po- 
wtornie. Przepala się znowu kilka razy, i to= 
pi po trzecie. Tak będzie Miedź czarna, u 
Niemcow ŚSchwartzkupfer, zwana. -Ta dopiero 
nakoniec wytapia się na czystą. 

158. Kruszce i Rudy żelazne poznawszy 
na małym , czyl dobre , czyli kruche daią że- 
lazo : czyli się łatwo , czyli z trudnością to- 
pią : rożnie ztąd każą koło siebie chodzić. 
Ktore bowiem daig dobre żelazo , przepalania 
nie potrzebuią.. Ktore są trudne do topienia, 
mięszaią 516 iedne z drugiemi. 


TOM II. U 159. 
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159. Topienie w wysokich piecach iest 
naypożytecznieysze. №. takich bowiem żela- 
zo prędzey i lepiey się wytapia: ani przez 
potrzebę drew, tyle pustoszą lasow.  Kruszce, 
ktore maia w sobie coś wapnistego , daleko а- 
twiey się topią , kiedy wykopane przez шезакі 
czas na wolnym poleżą powietrzu: gliniastym 
zaś i kizowym, przydaią się kamienie wapienne. 

160. Tak wytopione żelazo iest dopiero 
Kruszcem.  Przetapia się więc powtornie, aż 
wszystkie do niego nienależące cząstki w zu- 
żel się obrocą : idzie potym iedno do Hamer- 
nii lub Kuźnic pod młoty na pospolite ciągie 
żelazo : drugie innemi sposobami ieszcze Się 
bardziey wydoskonala, i w stal obraca. 

161. Ołow bardzo się łatwo z swoich 
Kruszcow wytapia: przy wytapianiu przecięż 
na to się oglądać należy. Aby z Kruszcu przez 
powolne przepalanie , Siarka pierwey była муч 
pędzona. Aby się wystrzegać tego wszystkie- 
go, od czego Ołow kalcynować się może : ia- 
ko to piecow wielkich, wiatru wielkiego, zby- 

PASY ad, NZOZ FA 
tnie długiego topienia, przymięszanych rze- 
czy żelaznych. 

162. Kruszce Cynowe przepalone , potłu- 
czone i przeplawione: wytapiaią się, w oso- 
bnych piecach , ktore pówinny być długie a 
wąskie , piaskowemi kamieniami na dnie wysta- 
ne ,i wewnątrz gliną wymazane. Z tych przez 
otwor albo oczko wytopiona wypływa Cyna w 
naczynie pyłkiem węglanym potrząśnione. 
163. 
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163, Gdzie iest wiele Kruszcow żywego 
Srebra, stawiaią się osobliwsze piece nakształt 
wielkiego alembika, maiące szyie do osobney 
komorki; w ktorey się wypędzone żywe Sre- 
bro zbiera, i w skorzane worki wylewa. 

164. Spiżglas wytapia się wielkich zaży- 
waląc naczyń tym sposobem, iak się o doświad- 
czeniu na małym napisało. Arszenik przy 
przepalaniü Kruszcow arszenikalnych , łapie, się 
obficie w kątach przyprawionych kanałów : aby 
zaś ten pyłek łapany, był zdatnym do przeda- 
ży , przez sublimecyą w ogniu obraca się w 
tęgą massę. Wismut tak .się wytapia iak Spiż- 
glas: Cancrinis przecięż w swoim Dziele opi- 
sał na to osobny piec , Tab: II. Fig: 69. Z 
Zynku iak się ow Galmey potrzebny do ro- 
bienia Mosiądzu zbiera , opisuią Schlitter і Can” 
сИз. 


PR ZAN DATEN: 


Wykład niektorych slow Metallur gicznych. 


165. Maig Chimicy bardzo wiele słow so- 
bie przysposobionych , ktoremi roboty swoie 
oznaczają. Chcącemu wszystkie opisać podo- 
побу niemałego potrzeba Słownika. Мура- 
dnie ich wprawdzie nie mało w Części IV. tu 
przecięż wymienię ich kilka zażywanych oko- 
do Metalow , a odemnie tu i owdzie w tym 
Dziele wspomnianych. Wykład zaś ten spo- 

Ua dzie- 


ZYD 
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dziewam się uczyni łatwość w zrozumieniu Pism 


Metallurgicznych. 
o 2 


166. Amalgamatio co iest? wyraziłem na 


swoich mieyscach w tym Dziele. 


Jest to Me- 


talu iakiego z żywym Stebrem takie pomięsza- 


nie, że się w płynnym Stanie utrzymnie. 


167. Calcinatio. Jest to Metalu iakiego przez 


się 


pioł, proch, lub ziemię obrocenie. 


е, albo z przydatkiem iakim w ogniu, w po- 


Procz 


ognia, Kalcynacya stawać się ieszcze może w 


Serwaserze , i podobnych tęgich rzeczach. 


168. Cemientatio. 


Jest sztuka przyprowae 
Przył 


dzenia Metalow do czystości i doskonałości, 


iaka tylko nayw 
pewnych proszkow. 


sza być może, za.pomocą 
9 4 


Osobliwie się to czyni 


na Srebrze , Złocie, i na Zelazie przerabiając 


go na Stal. 


Z tym wszystkim lubo iuż są nie- 


ktore wynalezione sposoby: nie ma przecięż 


dotąd ieszcze Chimika, ktoryby w tey sztuce 
był doskonałym. 
169. Pracźpitatio. Jest rzeczy lakiey z'płyn= 


ności oddzielenie , zkupienie , 1 na doł zpro- 


wadzenie. 
czego Srebro 


przymusza Się opadać na dno. 


Tak maprzykład przez przydanie 


w Serwaserze rozpuszczone , 


Tak naprzykład 


w wodach miedziany Koperwas maiących wrzu- 


сопе czyste Żelazo, przymusza Miedź do osia- 


dania. 


170. Solutio. 


Jest wtedy , kiedy się Metal 


iaki.w ostrey płynności rozpuszcza: парггу- 


kład Złoto w Aqua regis, Srebro w Serwase- 
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rze: i ztąd Srebro w Serwaserze rozpuszczo- 
ne, nazywa się Solutio Argenti. 

171. Saturatio. Sg niektore rzeczy , ktore 
aż do pewnego stopnia chciwie się z sobą łą- 
czą : kiedy iuż więc staną w tym stopniu , że 
się uspokoią ; nazywaią Chimicy Satirata. Tak 
naprzykład Serwaser rozpuszcza i łączy się z 
Srebrem : kiedy iuż więc w nim zbytek Srebra 
nie rozpuszcza się , mowi się Aqua fortis Ar gen- 
10 saturata. i 

172. Sublimatio. . Może się nazwać suchą 
destyllacyą. Jest wtedy , gdy rzeczy ulataią- 
ce naprzykład Siarka, Arszenik , żywe Srebro, 
бс: przez się, albo z przydatkiem iakim, w na- 
czyniu nakształt alembika, ogniem się w gorę 
wypędzaią , że w hełmie lub przystawionym do 
szyi naczyniu , osiadać muszą. 

173. Redućłio. Metale gdy utracą swoie 
cząstki palne , utracaią oraz płynność i kształt 
Metalu; со się osobliwie dzieie przez kalcy- 
nacyą. Kiedy sięim więc przez węgle i inne 
przydane rzeczy przywracaią cząstki palne, a 
tym samym kształt 1 płynność : robotę tę Re- 
dućlio Chimicy nazywaią. 


ттге "ZNP 
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Rzeczy zawierających się w Części ЦІ, 


pod liczbą w brzegach wierszow 


wyrażoną, 


Amalgamatio co “est ? - 
Calcinatio co iest? - 
Cementatio co iest? £ 


Cła na rzeczy z Kopalni, i do niey wywie- 


zione - 2 
Cudzoziemcow do Kopalni zachęcać trzeba 
Cyny wytopienie - 
Dozotca gorniczy N 
Drzewa do Kopalni potrzeba 
Dziesiątnik gorniczy - 
Gniazda Kruszcowe - 
Gornicy - т 
Gory tylko sposobne na Kopalnią 
Gruzy Kruszcowe З 
Kompania 2 а 
—— со ma uważać ? od 
Konsyliarz gotniczy E 
Kruszce wielorakie s 


— јак się czyszczą? = 
—. żelazne topić, od - 
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- 
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Machiny do windowania = 
Metale od. ziem i kamieni oddzielać 
Miasta gornicze., od = 
Miedziane Kruszce topić, od 
Mieysce do Kopalni - 
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Ogień zbytni trawi Metale 
Okno do Kopalni - 
Okoliczności topienia Kruszcow 
Ołowiu wytapianie = - 
Opaska żył Kiuszcowych 
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Piece do przepalania Kruszcow 
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Pisarz gorniczy - 
Fłynności Metalom dawać 
Pompy w Kopalni, od Е 
Powietrze pod. ziemią szkodliwe , 
— złe wyprowadzić, od 
Precipitatio со iest ? - 
Prochem opoki się rozsadzaią, od 
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— _iego spadek 5 
ubeśpieczenie - - 
potrzeba - 
Przepalanie Kruszcow , od 
— iego potrzeba , od 
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Wycinanie Kruszcow д 
АТ © 1 
Zapłata: gronikom Z 


Ziemia z Kopalni gdzie się obraca? 


Ziemie w: Kruszcu aby się topiły 
Złote Kruszce topić $ 
Zyty Kruszcowe - 
— — iak idą - 


RZECZACH PRZEZ SZTUKĘ ROBIO- 
NYCH Z RZECZY KOPALNYCH. 


| DOmyśleć się tego Czytelnik тоу po- 

3 winien, że wszystkiego, cokolwiek 

3 >. tylko robiprzez sztukç z Rze- 
= =» czy Kopalnych, w tym szczu- 
płym Piśmie naleść nie może: owszem i tego 
nie obiecuię , abym się bardzo miał rozszerzać 


nad temi, ktore opisywać będę. Moia cała 


myśl iest przysłużyć się tylko w tym, aby po- 
spoli- 
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spoliciey pod ręce podpadaiące mięszaniny, na- 
$ladowania „wyprowadzenia бс: ktore czynią 
Fizycy, Chimicy, rożni Kunsztmisttze i Rzę- 
mieślnicy; mogły być wiadome, z czego, i lak 
są złożone. .. W tym przedsięwzięciu naydą się 
tu mięszaniny Metalowe , Farby , Preparata Le- 
karskie, osobliwie Chymiczne, Filozoficzne бс. 
Porządek zaś obieram sobie Alfabetowy po- 
dług imion łacjńskich í niemieckich, ilę po- 
spolicie zażywanych. 


/Es ustym, Miedź palona, 


Robi się z Miedzi i Siarki. Biorą się bo- 
wiem blachy miedziane , i przetapiaią albo prze= 
pałaią z Siarką, z czego Staje się krusz palo- 
Taka palona Miedź prze- 
łamana , powinna być wewnątrz czerwona : ро- 
spolita przecięż i podleysza iest czarna. Za- 


ną Miedzią zwany. 


żywa się rożnie, a osobliwie w Farbierniach. 


„Eibiops mineralis. Гуте Srebro zczer- 
niate. 

Jest proszek czarny: w Aptekach, osobliwie 
z żywego Srebra 1 Siarki złożony. Bierze 
się Siarki i żywego Srebra po rowney części, 
i zmięszawszy stawia Się na ogień i ustawicznie 
mięsza, aż zezerniele : albo się tylko na zi- 
mno trze, aZ do zczernienia. Z tego pro- 
szku może się robić Cynober, a pospolicie iest 
naylepszym lekarstwem na robaki dla bydląt. 


Alte 


916 .: ASA STA. 
Alumen satcbarinum. Atun cukrowy, 
Robi się z pospolitego Ałunu : do ktorego 
przydawszy białek iaiowy, 1 rożaney wodki, for- 
muią się głoweczki małe nakształt cukrowych: 
zażywaią 516 do lekarstw. 


Aqua Regis. Złota тойа. 


Nazywać dla tego możemy Złotą wodą, 
że osobliwiey się zażywa do rozpuszczania 
Złota. Woda zaś ta iest mięszaniną ew « 
nitri , i Spiritu salis communis. Мау\ерѕга robi 
się tym sposobem, 

Weźmiy naylepszego zwyczaynego Serwa- 
seru, naley w Retortę , (iest to naczynie chi- 
miczne do przepędzania Spirytusow ) nasyp do 
połowy należycie suchey, i iak naymieley utlu- 
czoney pospolitey soli, nie razem przecięż , 
ale tak tylko coraz nalewaiąc Serwaseru , aby 
nie stał wysoko nad solą , lecz ią tylko do- 
brze odwilźał Z początku dodasz, wolnego 
ognia, daley mocnieyszym przepędzisz. 

Łatwieyszą jeszcze „drogą czyni się tak. 
Do czterech części Serwaseru , przydaie się ie- 
dna część Spirytusu pospolitey soli: to pomię- 
szawszy , wkrotce żołknie , i staie się {диа re- 
gis. То samo będzie, kiedy się w Serwase- 


rze tozpuści czwarta część Salamoniaku: lecz 
trzeba być ostrożnym, aby gdy się Salamoniak 
rozpuszcza , naczynie nie było zaraz mocno 


zatkane ; za naymnieyszym bowiem roztrzasło- 


by 
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by się poruszeniem. Robota ta czynić się po- 
winna na wolnym mieyscu, dla wychodzącey 
szkodliwey pary. 

Aqua Regis rozpuszcza Zelazo, Miedź, Cy- 
nę , Spiżglas, Wismut, Zynek, rożne ziemie: 
lecz nayosobliwiey zażywa się do rozpuszcza- 
nia Złota z Stebrem pomięszanego : dobra bo- 
wiem Aqua Regis Złoto rozpuszcza , a Srebra 
nie tyka. 


Arbor Diane. Drzewo Filozoficzne. 


Kiedy się iak nayczyścieysze Srebro roz- 
puści w żywym Srebrze i Serwaserze, i zmię- 
szawszy z wodą wleie w szklanne naczynie i 
postawi w cieple : wyrasta niby przedziwne 
drzewko Srebrie , ktore Arbor Diana, albo Ar- 
bor philosophica się nazywa. 

Weżmiy Srebra 1 6tey proby, tozpuść w Ser- 
waserze przydawszy żywego Srebra. /Wley w 
naczynie szklanne podłużne, przydawszy czy- 
stey studzienney wody. Postaw na mieysću 
wolno ciepłym , naprzykład zimą nie daleko 
miernie ogrzanego pieca: a krotce wyrośnie w 
naczyniu drzeweczko srebrne. 


Atramentum Sympatbet ісит. 


Chimicy, wielorakie podaią sposoby do ro- 
bienia takich płynności, ktoremi co odmalo- 
wawszy, nie prędzey się malówanie lub pismo 
pokaże , aż się chyba osobliwszego na to Za- 


żyie 


"WER? 
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żyie sposobu. Ja о iedney tu takiey tylko nà- 
piszę osobliwości. 

Weźmiy błękitney farby z Koboltu, ktorą Saf- 
fre dazywaią', wrzuć w Serwaser, a gdy me- 
talliczną ziemię z шеу wyciągnie, zley i przy- 
ley nieco czystey wody. Та mięszaniną pisz 
albo malus co chcesz, a nic nieobaczysz ; 
skoro ogrzejesz pismo lub malowanie, pięk 


с 


zielone. się pokaże, ktore oziębione znowu zni- 
knie. Ztym wszystkim ogrzewanie to ostro- 
20е, się czynić za każdym razem powinnoż 
zbytnie bowie tozgrzawszy , pismo wyra- 
2пе na zawsze zostanie , у iuź więcey w chło- 
dzie niknąć nie będzie* 

Takim malowidłem niewiadomym wielo» 
такіе. osobliwości pokazać można.  Odmalowa- 


nym naprzykład: zimowym drzewom bez liści, 


przydadzą Się takim atramentem liście.- Gdy 


się ogrzelą, zaraz Się z zimy Stanie lato z 
zielonemi Drzewami.  Pewney Damie daro- 
wano Wachlarz takim Atramentem malowany : 
gdy z nim weszła do ciepła pokazały się na 
nim malowania iey niewiadome.  Przestraszo- 
na rzuciła Wachlarz o ziemię , ktory tym czą- 

1, 1 malowanie na nim zniknęło : po- 
sądziły ią więc Towarzyski , Ze na pomięsza- 
nie choruie. 


Aurum fulminans, Złoto piorunuiące. 


Jest proszek, ktorego odrobina na ogniu 
£ > > 

> s: 1 soranta А ale ° 4 с 

huk i trzask piorunujący wydaie: dla tego 
Ostro” 


В: В. 


ostrożnie się robić powinićn. W spirytusie 
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Saletrzanym rozpuść Salamoniaku:- w oczy- . 


szczoney takiey mięszaninie rozpuść Złoto. 
Rozpuściwszy 'przyday Alkali fixum, a padnie 
proszek na dno złoty , ktory czystą wodą prze- 
płocz , 1 ostrożnie wysSusz. 


Bergbldu, 


Jest farba błękitna dla Malarzow do malo- 
wania. Jedna iest- naturalna podleysza, do 
Kruszcow miedzianych należąca : druga prze- 
dnieysza robiona. Robi siẹ tak. Bierze się ka- 
mień Ormiański, trze się na proch i z wodą 
mięsza: gdy cięższe cząstki na dno opadną, 
mętna woda się zleie. Grube te na dnie ziar- 
na mieley się potłuką , i znowu z wodą zmą- 
cą. Powtorzy się to kilkakrotnie , aż z mą- 
coney wody, bardzo miałkie тесу osiędą , kto- 
те wysuszone są Bergblauem. 


Berlinerblau, 


Jest farba granatowa albo błękitna od Me- 
larzow szażywana. Robi się takim sposobem. 
Weźmiy czerwonego Waynsztynu trzy uncye, 
tyleź ususzoney w cieńkie tabliczki krwie wo- 
łowey, tyleż potażu, i pułtory uncyi lutrowa- 
ney Saletry.  Potłucz wszystko zgruba: zmię- 
szay, włoż w tygielek złótniczy , i pal w du- 
żym ogniu około 4. godzin. 

Gdy się dymić przestanie i zczernieie, wy- 
rzucay po części w pułgarca wizącey wody : 
prze- 


32 
prze Tym czasem 
miey рт: de, w Ktoreyby g. une 
cy; Ałunu, i dwi 
były то 

zley z soba, í drewienkiem dobrze zamieszay 


uncyi zielonego Koperwasu 
Te dwie wody gorące 


Spiritus 


Wkrotee potym wpuść niec ў 
у spokoyności 


zley z wierzchu wodę I 

u, ana to mieysce naley 

Odmianę tę wody czyń przez 
ikoniec wybierz g: z, pokray w tab 


cieniu, а b iesz mial 


micy nazywaią 
cuzi Blanc d E 
na tę solucyą nala» 
upada, па dno proszek bia- 
w cieniu wysusza. _ Pospol 


emi ieszcze skutkami, 


Blacba, 


Jest cieńki płat wybitego młotem Metalu, 


y być 


yprawdzie na blachę wybity 


może: zążywaią 516 przecięż na rożne potrze» 
by, 
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by , tylko blachy miedziane , 1 naypospoliciey 

żelazne. Zelazne blachy iedne są Су 

bielane ,, drugie nie.  Niepobielane 

cznych shuka D , grube. Pobielane nazwa 
szami, sa mnieyszey wielkości od a 

papieru : te dzielą się na trzy gatuqki. 

beltowe, w niemieckich Ham «ЫН Kreitz zwa- 

ne, są naygrùbsze : Srzednie, Fuder zwane, są 

pospolite: Poiedyńcze , Sezkler zwane; 

cieńsze. Ракша się baryłki, w każ 


500. lub 450. czasem 600, sztuk, i rozwoża Tir 


Bleywais. 


Robi się z Ołowiu przez kalcynacyą 


przykład tym sposobem. W naczynie lakowe 


nalawszy mocnego octu, kła ` Się nad nim bla- 


cha otowiana: na ynie 
otuliwszy o. dniach naydzie 
Ofow biały , ktory si i 
daży, агууга 

zewnętrznego 2а 


kroć Kredą fai szowany: 
Może 
qamta. 


Pod tym imieniem wielorakie pokrywaią 
się rzeczy. Tak Cadmia furnorum, iest mate- 
туа, ktora się sublimuie , kiedy się Zynkowe 
Kruszce topią, Osiadaiąca na bokach piecowych 
tak znacznie, że wkrotce grul yni powo 
kę: zowie Sie inaczey Тип 
lis, iest Galmey, Kruszec maiący w sobie Zy-. 
TOM II. W nek, 


COC (CE 
| nek, Zelazo, i czasem inne rzeczy рѓгутіе+ 
II szane.  Żażywalą się do robienia Mosiądzu zu, c 
MI Calx metallica, | 
A | Ц 
NI Pod tym imieniem rozumieią się Metale 
ll ! > r, w, | 
| DIN cząstek palnych pozbawione ‚ i przez kalcyna- 1 
ПЕ! Й . 
|| | | |! w- ziemię obrocone. Wszystkie Metale r 
PAIN AD ` 
HHMH tak się obrocić mo 1 Pułmetale , czyli 
(i | II Ç я: 
| III ogień, czyli <wasy, naprzykład Serwase- 
LM | > ` y з r 
l rowy ; iedno we Srebro wyłączywszy. Za- 
MANII | чё, i “4 A 
| żywaią się rożnie, osobliwie do farbowania 
| {| | 
|! 
Mi 
HHN - 
‚| | А Lemegaiutm 
Jl (М А y 5 | 
I Tak wata. pewne mięszaniny , kto- j 
[| те wsypanę W naczynie. w ciałach tam złożo» d 
ҮҮ! nych, czynią зака odmianę. tąd urosło u ( 
| | Chimistow slowo (ementatio. Так iest Cemen- | 
a tum regale, ktorym Srebro się od Złota oddzie- n 
HHWH la. Jest Cementum do obrocenia w Stal żelazo. 
| NI Jest, ktorym szkło state się podobne do Porcel- Е 
ү lany s ktorym Miedź obraca się w Mosiądz. Rze- 
И! czy do Cementacyi się zażywalące , Są Sole , 


| ? А i 
NU Siarka, Arszenik , Rogi bydlęce, Koście, We- | 
| \ Wi 215.0 
f | Colcotbar. 
A ! x 
1 I! Inaczey się zowie Caput mortuum. Jest to | 
p | Ч a 
MU сетуа, ktora się zostaie po kalcynacyi | 
+ 1 x 
И!!! desryll: acyl Koperwasu Zelaznego. ауе 
I wa się ( procz zażycia chimicznego, ) zewnę- 


trznie 


nia 
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trznie z wielkim skutkiem na rożne zgnilizny 
ciała. 


- н 
Crocus. Szafran Metalomiy. 

Jest u Chimistow proszek z Metalow w ko- 
lorze nieco szafranowi podobny. Rożnie stę 


robi. Tak naprzykład Crocus Martis aperitions, 
stale się tym Sposobem: Stal rozpalona z Siar- 


ką topi Się w wodę : уурт: 
Ë Я у 


у z wody prze- 
larka wypali, Jest 
lekarstwem: na zamulone wnętrzności. 


pala się w tygielku , aż Się 


Cynober. 
Farba 


Jedna naturalna iest Kruszcem 


om do malowania pot: rzebna. 


druga iest robiona. Robiona zwyczaynym 1 
obfitym sposobem, nie mało pottzebuie zakrę- 


tu: naywięcey tu zawisło na dalężytym pó” 


mięszaniu żywego Srebra z Siarką. 
Š È © 


Nayłatwi iego robienia sposob będzie 


go Srebra ,„wpuść w Ва 
ley PY uncyi z Apteki 


penet? 
tak aby fasza tą materya do połowy tyl- 


ła дајаз Жавкау: 


5 z Тага лаар S kho 
codzień kilka razy dobrze zakłoć 


trz 


M ach materya zczerniele : daley 
516 w czerwony Cyńober obroci. „Płynność 


tą zwierzchu  zlelesz, a gąszcz wysu- 


W 2 Email. 


ra 

| 
| 
Í 


sza polewa na Metale 


i Porcellanę, dana. 


KA 7 kry эг мтс] > Wdig 
Miaterya na to In1GC - WSZYStKIEe Wia- 


sności 52 


 VZTOCZYSŁOŚC š 


ina biała, w szyby 


szklanych, 


materyl , 


n powi 


da 


vaią iey Złotnicy do lutow 


jarncar do polewy: а Probie- 


niey Kruszcè trudne, do topienia. 


ulmen Paracelsi. 


ktora sie zażywa do їо- 


pienia twardych Kruszcow. Bierze się 8. 
EE 


‚ 1 drobnych tro- 


manych. mięszapiny kła- 


części , do 1. części Kruszcu, 


na ołowiana, owszem 

obrocony. ' Zbiera się 
w ten © Srebro z Ołowiu na mni- 
chu 


[â= 
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chu wypędza. [I go koloru nazywa się Gley- 

ta, srebrną : zżołta zas. złotą. Rzecz ta iest 
з Z үй { 

v prawdzie w rożnych Kunsztach zdatną : bez- 


boźni przecięż ludzie zażywaią iey na fałszo- 
wenie wina , i przemienienie Oleiu Rzepako- 


с 


Wego w Oliwę, z wielką szkodą zdrowią lu- 


dzi "tych rzeczy zażywających. 

Cały świat 102 wie, że Gleyta wewnętrznie 
zażyta , para nawet od niey, podobnież t ro- 
2пе z Oiowiu Preparata ; okropny nieiaki ro- 
dzay kolki sprowadzaią , dotąd naydoskonal- 
ny do uleczenia. . Aby 
więc na takie nie tra sy nieszczęście, wina, OSO- 
bliwie od podeyrzanych, lad Zydow, 
enia kupowaćby 
się nie powinny. - 


szym lekarzom tru 


bez poprzedzającego d 


Doświadczenie zaś tak się czyni. W, szklan- 
kę wina wpuści się kilka `kror 


el oleyku siar- 
czan go : w Winie czystym to, co na dno pa- 
dnie , będzie białe, albo tylko kolorem wina 
zalarkowane : w winie zaś zfałszowanym będzie 
ciemno-brunatne „ albo czarniawe.  Podot bnym 
sposobem wpuściwszy kilka kropel Acidum. vi- 
171012, wino zfałszowane od niego bieleie , mę: 
tunieie , a Gleytą na dno upada. 


Grynszpan, 


Jest farba Mala 
ralna podleysza , 
ściwie iest rdzą miedz 


sobem,  Ususzone róz 


czom znaioma, iedna natus 


robioha lepsza. Wła- 


* ATI ы 
ą. Robi się tym spo- 


1 winnego drzewka, i 


o 
W3 „Szy- 


а 


| 
x 


y 


22 6 
szypułki iagód w innych, Skr opiwszy znacznie 
kwaśnym winem, postawią się w lakim naczy- 
niu do zakiśńienia na dni Io. Wybiorą się 
) 1 SIĘ 
potym , rozetrą , > gałki ug niot Gatki te 
znowu włoż „у w naczynie, poleią się kwa- 
śnym winem, nakryią, aby kisły, przez go- 
dzin 12: lecz co dwie g >dziny przewrocić 


sie maia. Nakoniec wyimą 816, ina dni 10 


) 
łożą na ah na cal nad winem wiszących. 


Po upłynieniu tego czasu rozet się , 1 w na- 
czyniu ułożą na przer 1 mi 
dzianemi.  Zostawią 

s ; ШҮ, 
złożą na kupę, опет obmoczą, i chustą O ob- 
winą: po nieiakim czasie rdza się oskrobie , 
ktora będzie Grynszpanem. 

Такому Grynszpan iest pospolity, i 
rabia się na przednieyszy ° ktory przedayny 
nazywa się Grynszpanem dystyllowanym. Roz- 
puszcza się w tęgim occie, I pławi z fusow nie- 
zdatnych :- albo lepiey dystylluie się sposobem 


chimiczny m. 
Globuli martiales. 


Są to kulki robione z żywego Srebra z Cy- 
ną mięszanego. Rozpuści się Cyna u og 
i przydawszy żywego Sr ie si 
sa w formę na kule. Takowe kule 'zaż! 
się osobliwie w podroż! dla czyszczenia Wo- 
dy: gotuiąc bowiem wot le z niemi, czyści Się 


od wszelkiey nieczystości. 


K. Eo O 
Kleynoty robione, 

Sztuka naśladowania naturalnych Kleyno- 
tow tak wysoko postąpiła, że gdyby tylko 1е- 
szcze rowną twardość uczynić potrafiono, ni- 
czymby się robione od naturalnych nie rożni- 
ły. Robią się zaś takie Kleynoty topiąc ma- 
teryą Krezyształową z przydatkiem іакіеу rze- 
czy dła udania koloru. 

Na Szafir topi się 4. loty materyi Krzy- 
ształowey z 3. lub 4. granami Zafiery. Na ТО 
рав, 4. łoty matetyi, 12. granow palonego 
Braunsztynu , puk kwintle Waynsztynu, i 6. 
gtanow sadzy , lub pyłku węglanego. Ма Chry- 
жой topi się materya z dwoma częściami po- 
piołu ołowianego. `Ма Rubin topi się materya 
z czwartą częścią miedzianey zużeli, i kilku 
granami złota. Ма Ametyst materyi 4. łoty, 
Minii 12) łotow , Braunsztynu 16. gran, Zafe» 


ry 3: grany. ` Na Hzacygty, materyl uncyi, 
Bleywasau 9. uncyi, Crocus martis kilk: 
У yl, 


Na Szmaragdy, materyi 4. 
lziane re 7 
dzianey 10. granow. 
х. palonńey Miedzi kwintlę ғ. 


Lapis infernalis. Piekielny kamień, 

Jest to massa ciemna , siwa, kruchą, w 
Aptekach w szkle , w podłużnych wałeczkach 
chowana. Qryzie znacznie , i czyni dziury w 
ciele , gdziekolwiek będzie przywiązańa. Ма 
marmurze można nią rysować co się podoba, a 
rysunki wskroś marmur przechodzą. 

Robi 


ТА; MS РА 


Robi sie takim sposobem. Srebro 16tey 
Sërwa- 


ciepiem, а 


proby rozpuszcza SIĘ w Derwa$śe! 


ser się potym nayptzod wólnyn 


jm ogniem wyparuie , aż się stale 
Š \ ç 


T 
daley mot 
leie 1 


nakształc oleju , ktora się w 


11 
srebrny tylko Się ptze 
ja. Ten, ktory test po 


nie' iest tik mocny, 1 


Dia. umieiętnością ro- 


temu mniemanemu 


O 442800, ео 


im, Principum, С 


ktoby ich dziwaczne 


` 


1 1 $ 
оо dotąd zaden 


£p U< 


robić. nie potrafił , zystko podl 


ko oszukaniu. Składa! chimistowie , 


wyiawiać nie mo \ 


iaiacemu Monarchowie życia odebrali wol- 


ność: powiadaią ieszcze , Bog tylko nie- 


osobom tę wlewa umielętność, ktor 


1 ktorzy nie maią chciwości 


emnica , ktora uczy p 


rabiać , ubogich zbogacaćc, chorych 
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wa 
zupełnie uzdrawiać. A iako nikt £ozumny prze- 
biapiu Metalow wierzyć nie może: -tak dzi- 
wna rzecz iest, że 516 ieszcze takim wietrzni- 
kom wiarę daie, ktorzy 102 nie iednego oszu- 
kali, i malątku pozbawili. 


Lazur, 


Jest farba: tak się robi.  Weźmiy dwie 
gści żywego Srebra , trzy części Siarki, a 
cztery części Salamoniaku: włoż w naczynie 
do dystyllowania : postaw na ogniu. (Gdy po- 


strzężesz, że spocznie A błęk wycho- 


y 
ny 
J 
od 


dzić, zdeymiy z ognia, a gdy ochłodnie, wy- 
bierz farbę. 


falarskie Srebro, Złoto, Metal. 


Są to listki- czworoboczne , ceieniuchne , 
Malaczom osobliwie potrzebne do posrebrza- 
nia 1 wyzłacania , tudzież i do innych robot. 
Ci, ktorzy koło sztuki wybiiania tych listkow 
chodzą, osobliwym to czynią sposobem w przy- 
sposobionych kiszkach wołowych , wybiiaiąc 
z iednego czerwonego Złotego. listkow Około 
300. ma 4. cale długich , ktore potym w oso- 
bne xiążeczki papierowe układaią. Podobnież 
robią listki Srebrne , Metallowe z Mosiądzu, 
lub Cyny, Ge. Jeden, Człowiek przez dzień 
może na 2000. listkow wybić. 

Odrobiny listkow złotych lub srebrnych, 
utarte drobno na kamieniu, i z przaśnym miodem 

zmię- 
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zmięszane, chowaią się w mnszelkach wiado- 
mych do małowania, przydawszy gummy. 
Jest jeszcze inna materya pod imieniem 


y iest 


Malarskiego Złota i Srebra , ktora- rac 
farbą do Złota lub Srebra podobną. Na sre- 


brną farbę bierze 516 pułtory części Супу, ty- 
leż Wismutu , i dwie części гуч Srebra: со 
wszystko. z białkiem iaiowym się rozprawia. Na 
złotą farbe bierze się бі c 


Srebrem amalgamowaney, 3. części Salamonia- 


i Cyny żywym 


ku, g. części Siarki: a gdy się ta 
przesublimuie , farba па dnie zostanię. 


Mercurius Praparatus, 


Zywe Srebro, Mercurius zwane, od Leka- 
rzow i Chimistow się przysposabia do rożnego 
zaży 
in spiritu nitri, ptzylawszy potym słoney wo- 
dy, pada na dno nakształt białego pros 
zażywa się na parchy i liszaie. Meros 
limatus: żywe Sebro , Saletra , Koperwas. Ze- 
lazny, i Sol prosta na sucho pomięszana, sub= 
limuią się. Jest to wprawdzie iedna 2 trucizn 


cia.  Mercnrius cosmeticus, rozpuszcza 516 


naywiększych , rozumni przecięż Lekarze za- 
żywaią z ostrożnością skutecznie па leczenie 
francuzkiey choroby, бе. б. 

Metal biały. 


Jest mięszanina , ktora pozorem swoim nie- 
e 


wiadomego prz wieść może do osądzenia, 
przy 


Srebrem. Roźnie się czyni, naypospo- 
liciey 
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liciey tym sposobem. Bierze się Miedzi puł 
funta, Arszeniku puł funta, i Srebra put un- 
cyt: to się razem topi. Robią się ztego Me- 
talu rożne rzecży. 


Metal stalowy. 


Jest mięszanina tega, twarda, itak Się po- 
lerować daląca, że się w niey iak w zwier- 
ciedle przeyrzeć można. Na to topi się razem 
Супу funtow 3. Miedzi funt ғ. Waynsztynu 
czerwonego łotow 12. Saletry fotow 3. Atu- 
nu kwintlow 3. Arszeniku łotow 44 

Minia. 

Farba Malarzom znaioma. Ołow gdy się na 
ogniu pali, obraca się w.siwy popioł : роріюї 
ten mocniey przepalony nayprzod żołknie , 
a potym zczerwieniawszy stalie się Minią. Jest 
to rzecz osóbliwsza , że się więcey . odbiera Mi- 
nii, niżeli się wzięło Ołowiu , 1 z 11. a czę- 
stokroć то. funtów Qłowiu , bywa 12. funtow 
Mini. 


Mosiądz. 


Jest Metal mieszany , żołtego koloru, tzad- 
ko komu nie znaiomy. Robi się z Miedzi i 
Galmaiu. Gdzie się terzeczy na Mosiądz to- 
pią, potrzeba obszernego , nakrytego placu , z 
otworem: przecięż dla odchodzenia szkodliwey 
pary. Ма dachu dla beśpieczeństwa nie daią 
się łaty drewniane, ale żelazne. W takim miey+ 

scu 


М. N. 


M. 


W około о вв pieca stawia się g. wiel- 
kich tyglow ; 
nie podziel 


ка24у tygiel po: g. funtow 


wierzch w 


ве 


ubite ey Tygle się znowu w ogień st 
godziń 9. w tęgim ogniu ut 


zem dla dośw 


się potym żela 


czenia 


W godzi е, wyi- 
muią 516 


ma 'być na iakie grube sztuki, wylewa się w 


) 


się wylewa. Jeżeli 


dołki w ziemi poczynione, 1 


ciepła, na sztuki się tam 


ych róbot, wylewa się płasko na 


subtelnieys 
kamienie , i potym na pasy się rozrzyna. 


Mosiądz gdy prosto z topienia 121, 
iest czarny nielaką sztukę m „a 
potym skrtobania у dopiero пађіста oł. 
tego. Rzecz iest osobliwsza, że gdzie to- 


pią Mosiądz , na -4. cetnarach Miedzi, pospo- 


ielorakie iest 


licie go cetnar padrasta. Jak 


Nibilun 


Inaczéy się zowie je. a przedayne 
jest pod imieniem Mix.. Jest to materya pig- 
ŚM biała, dziurkowata, lekka isucha; czepia 

e po bokach piecow , gdzie Kruszce topią. 
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Naylepszą przywożą z Hollandyi w. wielkich 
okrągłych sztukach.  Zażywa się na choroby 
oczu. 
Oleum ©gtrioli, 

Niektorym rzeczom Chimicy podawali imio= 
na ole, lubo takiemi nie są. + Tak О/елт vi- 
trioli jest to kwasek koperwasowy , dla gęstości 
tylko.oleiem nazwany. Sposob robienia opisu- 
ią Ohimicy. Zażywa się od Chimistow, i w ro- 
żuych Kunsztąch. 2 


Princmetal. 


Jest mięszanina metalliczna, albo biała, albo 
Zola. Na białą topi się sześć części Miedzi, 
iedną część Zynku i Arszeniku. Гоу, ktory 
iest i pospolitszy i zdatnieyszy, robi się z czte- 
rech lub s. części Międzi, i iedney części Zyn- 
ku. Ten żołty то2пі się tym od Mosiądzu, 
że iest kruchy , 1 żołtość ma większą. 


Proch. 


Mięszanina z Saletry, Siarki i miękkich we- 
gli, do strzelania: jak z iedney strony poży- 
teczna, tak z drugiey Strony jest ta materya, 
ktora dotąd tak, wiele iuż ludzi na woynąch 
zgułiła , i zgubi ieszcze. Siarka z natury się 
rada zapala., tym samym zapala i Saletrę : Sa- 
letra rozpalona szuką rozpostrzenienia 'sobie 


mieysca, ztąd czyni huk : węgle zaymuią ogień, 
utrzymuią w kupie Siaxkę i Saletrę. 


Pospo- 
t 


34 P. 
Pospol: 


strzelbowy. 


tow Salett 


ochu «рка się Месје 1 


rozpuszcza się w kociołku, w ługu go- 
saletrzanym , 1 wylawszy do Wegl 1 


m za Się drewnianemi szuña 


po mater! z ie pod stepy do Prochownmi 
pot materya idżie pod stęp! Pro Wil. 


się tak naymieley w stępach utiucze, 


KIESO prochowe 20 
5 


wieści o Prochu сіс! 


c huku Żadnego nie wydaie. FH 


2 
Saletra ‚ i taż Sama niesie 1 biie. da- 


czyni 


leko: Proch więc cichy musiałby być bez 


lecry, a zatym nie mogłby mec Skutków 


chowych. 


ы >} T 
Pulvis fulminans. Pro 


Zmięszawszy 1 dob 


ści 3. Salis tartari części 2. 


będzie proszek , ktorego mała cząstka na koñ- 
cu 


P. =R. BR. 335 


cu noża nad płomieniem trzymana, z wielkim 
hukiem się roztrzaska. 


Pulvis Sympatbeticus, Proszek Sympa- 
А tyczny, 


Koperwas, osobliwie Rzymski zwany, w 
Czerwcu lub Sierpniu na gorącym słońcu kal- 
cynowany , ma to do siebie , że gdy będzie 
do rany przyłożony , krew zataz żastanawia. 
Mniemanie lekkowiernych przypisało mu wię- 
сеу, że iakimsi osobliwszym sposobem, i nie- 
przycomnym, owszem daleko odległym , też 
ame czyni skutki. Lecz kto ma wiadomość 
1 Praw przyrodzenia,-o tey Sympatyi nie 
wiele trzyma. 


Rauszgiel, 


Farba Malarzom znatoma ‚ iedna natutalna, 
druga robiona. Robiona tym się dzieie spo- 
sobem. Do Arszeniku białego przydaie się 
dziesiąta część Siarki: ztopiwszy na miernym 
ogniu ,. nabiera koloru pomarańczowego , a w 
tęższym cytrynowego. .Wziąwszy Siarki i Ar- 
szeniku zarowno , stanie się przez sublimacyą 
wysoka pomarańczowa farba: Rubinus arsenicae 
lis u Chimistow zwana. 


Regulus, 


Kiedy się Kruszce metalowe wytapiaią , 
Metal z nich zgromadza się w iedną kupkę. Te 
kupkę wytopioną Metalu, Chimicy Regulus na- 
zy walą. Salia 


rożnie z sobą 


° 


| pomieszane. Sal Hbson iest wiadoma w Apte= 


| r арр 
| kach Soi AngielSka па laxacyą zaZvN 4a, wy” 
| warza Się wprawdzie z pewney w Anslhi, wo” 

| š t L P 


|| dy , lecz iest inna przez sztukę naśsladk 


IM , ' 
| brestumh , gorzka, biała i 
| : O SZEW БМКДК GEE 2 Cap х ; 
ki i Saletry złożona. „Jal хепатит robi 51 | 
111111 r с с + | 
ШҮ z Вотахи, Sal amar z Potaziu í Siarki € бег. Е 


| | СЛ 
INU JALUTNUS 
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< 


Jest тис 


wiu w occie. Tym faiszuią 
O z 


napisałem w Tomie І. | 


ażyciu iego w doświadc 


| Serwaser. | 


ie 


|| Płynność ta, "ostra, rozp 


je Metale, procz iednego Złota, robi 


ут Sposo- Í 


| bem. Wioz Koperwasu w garnek, 1 postaw na 


ос : 
o 


| 
| 

| sie z Koperwasu i Saletry , na 
| 2 | j 
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ogień: zacznie płynąć , kurzyć się: daley przy 
tęższym ogniu Stanie się popielatym i gęstym. 
Umnieyszysz więc wtedy ogień, i wybierzesz 
Koperwas, poki iest gorący: gdyby bowiem 
ostygł w garku, wybrać byś go nie potrafił. 

Koperwasu takięgo trzy funty potłucz na 
pyłek, 1 zmięszay z czterema funtami rownież 
potłuczoney lak naygzyścieyszey Saletry. №102 
w naczynie. do dystyllowania gliniane , mo- 
cne, ktoreby i ogień wielki "wytrzymało , 1 
duchom subtelnym uciekać. niedopuszczało. Zas 
lep wszędzie : :: postaw na piecyku „ой spodu 
dogrzewaliącym , i przepędzay z początku wol- 
nym ogniem; potym tęższym , gdy się dym 
żołcy pokazywać zacznie: nakoniec aZ naczy- 
nie rozpalać się powinno. 

Tak przepędzonego Serwaseru zażywa się 
na oddzielenie „Srebra od Złota: osłabiwszy go 
nieco wodą , zazywañi go w rożnych Kun= 
sztach ií Rzemiosłach : osobliwie do blach kos 
persztychowych. 

Ja lubo nie do takiego zażycia, do iakiego 
iest Serwaser przepędzany ; skuteczny przecięź 
do wygtyzienia pism i rysunkow na Miedzi lub 
Zelazie , robię. Serwasex następuiącym spo- 
sobem : ktory Kopexsztycherom zdatny być wy- 
SMmienicie moze. 


| Na Miedź. Weźmi 11. uncyi Salamóniaku, 


ie A З 

© |  8.uncyi Grzynszpanu, gotuy przez puti godzi- 

Di | 5 5 : 

| ny w bardzo tęgiem occie: zley i schoway. Na 

07 | z APE . ps . 
Zełazo. Weźmiy Salamoniaku , Mercurii Subli= 

na | 


TOM II. X mati, 
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mati, Grynszpanu , i trochę Gallasu : wsyp w 
tęgi ocet: po 24. godzinach zley, schoway. 
Similor, 

Jest mięszanina Metalliczna w kolorze Zło- 
tu podobna, nie łatwie rdzewieiąca, od innych 
Pinschebab zwana. Robi się tym sposobem. We= 
Zmiy Saletry łotow 9. Salamoniaku fotow 7. 
Grynszpanu łotow 6. Ałunu łotow 8: Soli po- 
spolitey łotow „8 ; potłucz na proszek , ї troz- 
puść w niięszaninie z pul garcauryny, kw rty 
octu winnego, i kwarty czystey wody. W 
tey płynności gaś tozpaloną blachę miedzianą, 
tyle razy, aż się nazbiera w niey nie mało mie- 
dzianey zużek. 

Zużeli takiey nazbierawszy , przy day 3- 
ezęści Saletry, Waynsztynu część 1: 1 ztop zno- 
wu na Miedź. Gdy się topi 1 w samym będzie 
płynieniu , wrzuć naprzykład do 16. łotow ta- 
kiey Miedzi, siedm osmych części łota Zyn- 
ku, ruszaiąc naczyniem tu 1 owdzie. Gdy się 
Zynek palić zacznie, wyley. Z takiego Me- 
talu robią się rożne rzeczy , ktore Się pole- 
ruią na proch potłuczonemi, Antimonium 3. to- 
tow , Trypli 6. łocow , iedną szesnastną czę- 
ścią łota Siarki, i 2. kwintle palonego ieleniego 


rogu. 
Spiż. 

Jest mięszanina Metalliczna, z ktorey się 

Mięsza 


dzwony , 1 dźw ięk daiące letą rzeczy. 
się na to Cyna ‚ Ołow , Miedź i Mosiądz, w 


rożney ит 5 ztąd rożny dźwięk уура ada, 
Nay- 


СЫ с. 
Nayprzyiemnieyszy ma być dźwięk zmięsza- 
wszy 10. części Miedzi , r. część Супу, 1 tro- 
ере Mosiądzu. 


39 


% 


Stał. 
Jest żelazo dobrze wydoskonalone: z kto- 
rego są wyprowadzone wszystkie ziemne czą- 
stki, że się żelazne cząstki lepiey z sobą mo- 
gą 260116, i uformować massę twardszą. Im 
tedy żelazo Same iest lepsze, tym też 1 Stal 
z niego lepsza będzie. Jak wielorakie zaś są 
potrzeby stali, każdy zna, Że żelazo bez niey 
rzadko kiedy zdatne iest го zażycia. ба. 
me siekiery stalone być muszą.  Kunszty i Rze- 
miosła nie obeydą się bez Stali: umieiy też ią 
tak hartować, że same żelazo kraiać nią można. 
Stal z żelaza wielorakim robi się sposobem. 
Przez Przetobienie. Żelazo przetapia się powtot- 
nie „ iim bardziey iest niedoskonałe , tym dlu- 
żey w płynieniu na ogniu się utrzymuje: po- 
tym się młotem przebiia. Przez Hartowanie. 
Kładzie się w piece do topienia żelazo war- 
Sztwami, przesypuiąc kopytami tożnych zwie- 
rząt: a gdy 102 juź topić się myśli, gasi się 
zimną wodą. То się kilkakrotnie powticza. 
Przez (ementacyą.  Utłuczesz węg 


zli grubo, 
1 weźmiesz 1. część; Popiołu drzew 


łowę; zmięszay kości, rogow, skor bydlęcych, 
w zamkniętym naczyniu na proch spalonych 
część 1. popiołu połowę : zmięszay. 
Każ zrobić naczynie gliniane, wałgowate : 
wąskie a długie : na trzy cale dłuższe, tak prę- 
X2 ty 
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ty stalowe być ша. Na.dno tega- naczynia, 

nasyp prochu dopiero wymienionego na palee 

grubo , i przygnieć. Stawiay prosto pręty Zes 

lazne , ktore chcesz w Stal obrocić , ale żeby 

się ani naczynia, ani siebie wzaiemnie nie су» 

kały: przysyp zupełnie tymże prochem, пач 

pełniy zwierzchu : nakryi. 1 zalep. Wstaw w 

rowny ogień: po 10. godzinach będziesz miaź Z 
Stal przednią. 

Terra Neapolitana, 

Nie iest ziemią , ale robioną 20103, farbą. 
Bleywasu 12. uncyi, Antimonii diapboretici 2. 
uncyi, Ałunu kalcynowanego put uncyi, Sala- 
moniaku.czystego uncyą 1. Utrzyi na.proch, 


zmięszay , włoż w naczynie gliniane , pakryi, 
zalep 1 wstaw w ogień. Z początku „pal wol- 
nym ogniem ‚ potym tęższym, aż naczynię 
zczewiernieie. Ро. 3. godzinach masz farbę go” 
tową. 

Tinctura Auri. 

Jest u Alchimistow nieiakie Złota w płyn” 
ność obrocehię , ktoremu tak wielką dzielność 
w poratowaniu zdrowia ludzkiego przypisuią, 
że prawie cuda obiecuią : ledwie co me mo- 
wią , ŻE umarłych wskrzesza, Kto chce błądzić 
z niemi у niechay wierzy. 

Tombak. 

Jest mięszanina Metalliczna , prawie сшеї- 
wonawc-żołtawa : złożona 2 7. łotow starey , 
a пауієріеу na dachach od słońca przepaloney 
Miedzi, 5. łotow Mosiądzu , pul kwintli ад 
giel- 


daie 


Kam 
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gielskiey "Супу. Robią się z Tombaku rożne 
tzeczy: 
T wtłanego, 

Jest mięszanina Metalliczna biała, krucha; 
Składa się z dwoch części Сулу, a iedney czę” 
ści Wismutu, 

Ultramaria, 

Jest farba tak przedziwney błękitności, że 
pięknieyszey nad nię podobno nie naydziemy. 
Robi się z kamienia lazurowego. . Kamień las 
żurówy rozciera Się na drobny proszek, i mię- 
sza z lnianym olejem. Tym czasem bierze się 
Wosku żołtego ; Kolofonii i Zywicy iodłowey 
zarowńo, naprzykład po put funta: lnianego 
Oleiu put uncyi, Terpentyny 2. uncyi: to się 
wszystko rozpuszcza, przez płatek przeciska, i 
potym mięsza się z 2. uncyami przedniego maż 
styxu. По takiey mięszaniny 3. części, przy- 
daie się owego ż oleiem tirtego lazurowego 
kamienia iedna część : pomięszawszy:, stawią 
się na kilka tygodni do Dygestyi. . Nakoniec 
rzuca się w ciepłą wodę , i poty się mięsza, 
aż się farba oddzieli, ktora się wypłocze i wy* 
suszy. 

баета 

Jest farba błękitna 2 Koboltu., ktora się zas 
żywa do farbowania T i polewy błękitney, 
Na to Kobolt się przepal a, na sucho w stę- 
pach tłucze, przez sita przesiewa, i tak długo 
Się kalcynnie , aż smrodu wydawać nie będzie. 
Do tak miałkiego Koboltu przydaie się робо“ 


bnież 
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knież potłutzonego i przepalonego Kwarcu 1 
Potaziu. To się topi w Hucie szklanney. 


Przez g. godzin przepaliwszy , wylewa się 
w wodę. Gdy ochłodnie , tłucze się, przesie= 
wa, w osobnych młynach na proch miele з 
potym przesusza się. Nakoniec rozciera Się, 1e- 
Szcze raz -przesiewa, 1 w faski pakuie. 

Zwierciadła. 

Są znalome wszystkim szkła podkładane , 
w ktorych się wyobrażenia rzeczy pokazuią. 
Jeżeli są płaskie: poleruią się iak naylepiey : 
na gładki kamień kładą się równe listki супо“ 
we, i powlekaią się wszędzie żywym Srebrem. 
Na to kładzie się polerowane szkło suche, i 
dobrze wszędzie wytarte, aby podkładanie wszę= 
dzie przystało. Jeżeli Zwierciadła są okrą* 
głe: topi się Cyna, Wismut i żywe Srebro : 
1tą materyą ruszając wewnątrz się wylewaią. 

Zwierciadła Metalliczne, 

Robią się z mięszaniny Metalliczney , kto- 
ra się tak daie polerować , że się w niey przey- 
rzeé moźna. · Pospolicie są okrągłe. Ма to 
bierze się trzy części Miedzi, pięć ćwierci czę- 
ści Супу, i ztopią się. Także osobno się 
ztopią sześć cześci Żelazney blachy, 1 iedna 
część Супу. Те dwie matetye nakoniec to- 
pią się razem, 1 wylewaią. 
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